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ET SUR LA PORCELAINE; 

Pricidi de VArt de Peindre fur VEmail, 

£t fuivi de plufieiffs M^molres fut difFe'rents fujets 
intereflants , tels que le travail de la PorceIainc> 
FArt du Stuccateur , la maniere d*exdcuter let 
Cam^es 8c les autresfierres figurees > le moyen 
de perfedionner la coinpofition du verre blauc 
& le travail des Glaces > &c. 

Ovrage pqflkume de M» v^Arclais ve Montamy , 
Premter Maitre d^Hotel de S. A» S. Monfeigneur is 
Due v^Orlbans > Ptemier Prince dn Sang. 
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M. D C C. L X V, 
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AVERTISSEMENT. 



On 



a cru devoir fe Mtex de 
mettre les Artiftes en poffcffioa 
d'un Ouvrage quils deliroient 
depuis long-temps ; il eft du aiuc 
travaux conilants & r^itdr^sd'une 
perfonne qw > aux connoiiTan-* 
ces les phjis exa£3:es 6c les plus 
profondes dans la Chymie, joi- 
gnoit les quatitds les plus eftK 
mables dans la Soci^t6 : fon Our 
vragefournira la preuve des unes; 
qu 11 foit permis a ceux qui ont 
joiii ;de5 autres., de fe foutager 
en s'entretenant de la perte qu'ils 
ontfaiter . , 

M. de MoNTAMY , Auteur de 
ce Traitd , 6tok d'une famille 
noble 6c ancienne de la Baffe 
Normandie (»). Des fa plus ten* 

(*) Sonnom de famille eA i'Arclah ^ c'eft Id 



X AVtRTtSSEMtNt. 

dre Jeuneffe , ennemi de la dtf- 
jGpation & des frivolit^s > il eut 
un gout ddcid^ pour les Scien- 
ces ; apr^s avoir fait fes dtudes 
dans rUniverfitd de Caen , dfe 
retour dans la maifon paternelle , 
il s'appliqua trfes-fdrieufement a 
la Phyfique & aux Mathdmati- 
ques y dans lefquelTes ^ p^ar lui^ 
ffliSnie & quoique privd de fe- 
cours > il fit des progr^s furpre- 
nants ; cependant ^ la fin le defir 
de perfe£tionner fes connoiflait- 
ces & de con verier avec des 

{)erfoiines habiles > lui fit quitter 
a Province pour venir puifer des 
lumier^s dans la Gapitale ; il y, 

nom d'une terre qui de temps imm^morial^ 
ft'eil idendfi6 ayec celoi de fes anciens poiTel^ 
ieurs : cette faiDille 9 dont on Jie connoit 




deux branches , qui (bnt ceile de Monbofq^, & 
pelie de M9ntamyi^ 



AVERTISSEMENT.^ xf 

vicut quelque temps dans une 
retraite philofophique , content 
d'un petit nombre d'amis que 
la douceur de fes moeurs , & fa 
candeur ne purent manquer de 
lui faire. Cependant fes lumieres 
le firent bientot connoitre , & 
lui donnerent acces aupres de feu 
M. k Due d'Orldans : ce Prince 
audi religieux qu ami des Scien- 
ces , ne tarda point a fetitir le 
mdrite de M. -de Montamy ; 
pour lui donner des marques de 
ion eftime , il Tattacha a fa Per- 
fonne par une place de Gentil- 
homme ordinaire. AfTur^ de plus 
en plus de fa probit^, de fes ta- 
lents , de fon attachement pour 
la religion , il le pla^a bieiitot 
aupres de M. le Due de Char- 
tres ( aujourd'hui Due d*Orldans ), 
& voulut qu'il coopdrSt a fon 
Education. Depuis ce temps M^ 
de Montiimy ne quitta plus ce 
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scij AyERTISSEMENT. 

Prince ; il le fuivit dans toutes 
fes campagnes ^ & par fes fideles 
Cervices , il mi^rita fon cftime , 
fa confiance & fes bdnt^s. Ce 
fut pour riScompenfcr fes foins 
aflidus que > devenu le maitre de 
faire ^clater fa reconnoiffance , 
ce Prince lui donna la place de 
fon premier Maitre d'Hotel , 
vacante par la mort de M* de 
Court , Vice-Amiral de France ; 
M. de Montamy la remplit avec 
une vigilance ^ une probit^ y 6c 
un d^fintdrcffement qui jamais 
ne fe font dementis , qui ont 
rduni tous les fufFrages en fa 
faveur, & qui lui ont mdrit^ 
les larmes que ce Prince rdpan* 
dit en apprenant fa mort. 

Ces fentiments font faits pour 
fetre fincdrement partagds par 
tous ceux qui ont eu Fa vantage 
de cOnnoitre M. de Montamy ; 
iis regretteront toujours en lui un; 
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ami fincere^ indulgent;^ l^clair^^qui 
apportoit dans la Soci^td toutea 
les qualitds qui peuvent la ren- 
dre aimable. 

La vie a£live de M. de Mon- 
tamy ne remp6cha point de fe 
livrer a (on gout pour les Scien* 
ces : elles firent tous fes ddli- 
ces ; il leur confacra torus les 
moments que fes occupations lui 
laifferent ; s*il parut abandonner 
les Mathdmatiqucs , dans lefquel- 
les il avoit fait de grands pro- 
gres f ce fut pour fe livrer a la 
Phyfique expdrimentale & a la 
Chymie , qui eurent fur-tout des 
attraits pour lui y & qui finirent 
par abforbet toute fon attention. 
Get Ouvrage fuffit pour prouver 
qu'il n'y a point travailM fans 
fiiccds ; les experiences qu*il ren- 
feime montreront r^tendue de 
fes lumieres , Topiniitretd de 
fon travail : les Artiftes & les 



x'lv AVERTISSEMENT. 
Connoifleurs jugeront de Ton 
Utilitd. 

i» tenui labor f at tenuis non gloria. 

M. Didier d'Arclais , Seigneur 
de Montamy , mourut a Paris 
a,u Palais Royal , le 8 de F^vrier 
ij6^ J ag^ de 62 an?. 
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Expojition ahrigie de V An 
de peindrefur V EmalL 

i ouA nc ricnlaifler a defirer a ceux 

?ui feroient port& a s'ocpuper de la 
'einturd €n ifemail , nous avons cm 
devoir fairc precdder le Traite des 
Couleurs de Monfieurde Montamy, 
de la manierc d*employer ccs coa* 
leurs ou de I'art de peindrc, 

Cctte defcription de l*art a €ti 
fake autrefois fpus les yeux de M. 
Durand , Peintre de Monfeigaeur le 
Due d'Orleans ; & c'eft du meme 
Artifte que M. de Montamy s'eft 
fervi pour s'affurcr des qualites qu'il 
fe propofoit de donner a ks cou^ 
Jeurs. 

Ainfi ron peut compter que cet 
Ouvrag^ n^ contient rien qui n>it: 
ete conftatd par une infinite d'ex^ 
pdriences reiter^es. 

S!il arrive a quciqucs Artiftes dc 



»i;j Expojition abregee 

nc pas r^uffir , foit en preparant les 
couleurs de M. de Montam y , foit 
en Ics employ ant , ils peuvent ctre 
certain que c^eft de leur fiaute, Avec 
un peu d'opiniatrete , ils reconnoi- 
tront qu'ils ne s'ctoient pas coiifor- 
mes avec aflez de fcropuie aux re- 
gies qu'on leur avoit prefcrites. 

C'eft rOrfevr^ qui prispare la toile 
cu plaque iut laauelle on fe pro- 
pofe de peindre. oa grandeur & fon 
epaifl^ur varlent felon Tufc^e au« 
quel on la deftine. Si elle doit former 
un des ^otes d'uoe boite;, il faut 
que Tor en foit a vit^t-dcux carats 
au plus : plus fin , li n'auroit pass 
afTez de foutien ; moins fin^ il fe« 
roit fujet a fondre. II faut qu^ Tal- 
liage en foit 0K)itie blanc ^ moitie 
rouge , c'eft-a-dire , moitie aqgenj 
£t mojiti^ cuivre ; Tl^mail dont on 
la couyj^ira , en fera moins expof<^ a 
verdir , que fi Talliage ctoit tout, 
rouge. . 

{1 faudra recommaoder a TOrfevre 
de rendre fon or bien puf & bien 
net , & de le degager exa<^emcnc de 
pailles & de vebts ; £ios ces pre- 
cautions J 



de Van de Peihdre en imaii. ^vtj 
cautions , il fefera immanquablement 
des foufflures a T^mail , & ces Air 
fauts font fans remede. 

On refervera autour de la plaque 
un filet qu'on appelle auffi hordtmtnu 
Ce filet ou bordement reiicndra I'fe- 
mail , & rempechcra de tomber , 
lorfqu'ctant appliqud on le preffera 
avec Ja ipatule. Dn Jui donnera au- 




ture de Touvrage , il en eft de meme 
de la hauteur du fifet ou bordement. 
Quand la pJaqbe n'eft point contre- 
dmaill^e, il faut qu'elle foit moins 
chargec d'^mail , parce que f^mail 
mis au feu tirant For ^ foi , ou pefant 
plus fur les bords qu^au milieu, la 
piece deviendroit convexe* 

Lorfquc rtmail ne doit point 
couvrir toute Ja plaque, alors il faut 
lui pratiquer un logement. Pour cet 
efFet on trace fur la plaque les con- 
tours du deffein ; on fe fert de la 
mine de plomb, enfuite du burin. 
On champleve tout Tefpacc rcn- 
ferme dans les contours du deffein, 
?ank L h 
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d'une profondcur egale a la ha^-' 
teur, qu'on cut donnee au filet, fi 
la plaque avoit du etre entieremcnfi 
^maillee. 

On champlev^ a Techope , & cela 
le plus egalement qu'on peut : c'eft 
line attention qu'il ne faut pas negli- 
ger. S'il y avoit une eminence,r6mail 
le trouvant plus foible encet endroit, 
le verd pourroit y pouffer. Les uns 
pratiquent au fond du champlever 
des hachures legeres & ferrees qui 
fe croifent en tout fens ; les autrcs 
y font des traits ou eraflures avec 
un bout de lime cafT^^e quarrement. 

L\ufage de ces Eraflures ou ha- 
chures , c'eft de dpnner prife a Tfe- 
mail qui, fans cette precautionpour- 
roit fe feparer de la plaque ; u Ton 
obfervoit de tremper la piece cham- 
plev^e dans de Feau regale afFoiblie ^ 
les inegalites que fon adion forme- 
roit fur le cnamplever , pourroit 
xempHr merveilleufement la vue de 
TArtifte dans les hachures qu'il y 
pratique : c'eft une experience a faire. 
Au r^fte , il eft evident qu^il ne 
faudroit pas manquex d? laver la^ 



de Part de Peindre en EmaiU xiv 
piece dans plufieurs eaux au fortir 
de Teau regale. 

Quoi qu'il en foit de cette con- 
jcfturc , lorfque la piece eft cham* 
plevee , il faut la d^graiffer. Pout 
la degraiffer , on preiidra une poi- 
;nee de cendres graveldcs qu'on fera 
>ouillir dans une pinte d'eau ou en- 
viron , avec la piece a degraiffer : 
au defaut de cendres graveldes , on 
pourroit fe fervir de celles du foyer, 
u elles etoient de bois neuf ; xnais 
les cendres gravelees leur font pre- 
ferables. Au fortir de cette leffive^ 
on lavera la piece dans de I'eau 
claire ou Ton aura mis un peu de 
vinaigre ; & au fortir de ce melange 
d'eau & de vinaigre, on larelavera 
dans de Feau claire. VoUa les pre- 
cautions qu'il importe d? prendre fur 
Tor ; mais on fe determine quelque- 
fois par economic , a ^mailler fur 
Ic cuivre rouge. Alors on eft oblige 
d'emboutir routes les pieces , quelle 
que foit la figure qu'elles aient , 
rondc , ovale ou quarr^e. Les em- 
boutir dans cette occafion, c'eft les 
les rendre convexes du obti a pein- 
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dre , & concaves du cote a contre- 
^mailler. Pour cet cffet il faut avoir 
un poingon d'acier de la meme forme 
qu'elles , avec le bloc de plomb : 
on pofe la piece fur le bloc; on 
appuie deffus le poingon , & Ton 
frappe fur la tfete du poin^on avec 
un marteau. II faut frapper affez; 
fort pour que Tempreinte du poin- 
§on fe fafie d'un feul coup. On 
prend du cuivre en feuilles , de Tc- 
paiffeur d*un parchemin, II faut que 
le morceau qu'on empfoie ^ foit bieri 
^gal 6c bien nettoye ; on paffe fur 
fa furface le grattoir , devant & apre^ 
qu'il a regu Tcmpreinte. Ce qu'on 
it propofe en Teoiboutiffant ,^ c'efl 
de lui donner de la force , & de Pern- 
pecher de •s^envoiler, 

Cela foit 5 il feut fe procurer un 
l&mail qui ne foit ni tendre ni dur ; 
trop tendre , il eft fujet a fe 
fendre ; trop dur , on rifque de fbn- 
dre la plaque. Quant a la couleur , 
il faut que la pate en foit d'un beau 
blanc de lait. II eft parfait s'il reu- 
nit a ces qualites la fineffe du grain. 
Le grain de ]|'£mail fera fin , & Ten^ 
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droit de fa furface , d'ou il s'en fera 
detache un eclat ^ parolt egal , liffe 
& poli; 

Le bon Ismail nous vient dc Ve- 
hife. Nous voudrions bien connol- 
tre quelque procedd pour le faire 
avec les quaUtes que nous venons 
d'exiger. Nous avons trouve celui 
qui fuit parmi Jcs papiers de M. de 
Montamy. Mais comme il eft ^crit 
d^une autre main que la ficnne , 
nous nWons en 'garantir le fucces* 

Prenez lO onces de caillou on 
quartz calcin^ , pile ^ tamife , feche. 

14 onces dc minium feche fdr 
dU' papier , & broyd avec unc fpa- 
tule de bois , dans un vailTeau de 
bois. 

3 onces de nitre fdchc , bien 
broyd. 

2 onces de foiade d^Efpagne , pul- 
verifee fi elle eft feche ; bien di*- 
yifee , fi elJe n'eft pas feche. 

I once d'arfenic blanc. 

I once de cinnabre nature! , Pun 
& Tautre bien pulvirifcs, 

5 onces de verre peric, 

iCe ven:e vicnt de Bohcme. H 
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paroit qu'on y a fait entrcr dii 
gypfe ou de la craie, II fera pulve- 
riW , tamife , lav^ & ftche. 

Toutes ces fubftancfes preparees 
comme on vient de dire , on les 
mettra avec foin dans un vaiffeau 
verniffe ; on mettra le tout dans un 
creufet bien bouche. On fera fon- 
drc dans un fourneau de fufion a vent: 
les premieres cinq heures a petit feu ; 
& en augmentant le feu pendant 1^ 
dix-huit heures fuivantes , on brifera 
l\ creufet , & r£mail fera parfait. 

On prendra le pain d'fimail , on 
le frappera a petits coups de mar- 
teau , en le foutenant de Textrdmite 
du doigt. On recueillera tous les 
petits Eclats dans une ferviette qu'on 
etcndra fur fpi j on. les mettra dans 
un mortier d'agate , en quantity pro- 
portionnce au befoin qu'on en a ; 
on verfera un peu d^eau dans le 
mortier ; il faut que cette eau foit 
froide & pure ; les Artiftes preferent 
celle de fontaine a celle de riviere. 
On aura une molette d'agate ? on 
broyera les morceaux d'Mmail , Won 
arrofera a mefure q9'ils fe pulv^ri-: 
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feront : il ne faut jamais les broyer 
a fee. On fe gardera bien de conti- 
nuer le broyement trop long-temps. 
S'il eft a propos de ne pas fentir 
rifemaH gravcieux , foit au toucher , 
foit-fous ]a molftte, il ne faut pas 
non plus qu'il foit en boue : on fe 
reduira en molecules egales .; car 
rindgalite fuppofant dcs grains plus 
petits les uns que les autres, les pe- 
tits ne pouroient s^arrangcr autout 
des gros fans y laiffer des vuides 
inegaux , & fans occafionner dcs 
ventSi On peut en mi .bon quart- 
d'heure broyer autant d'femail qu'il 
en faut pour charger une boite. 

II y a des Artiftes qui prctendent 
qu'apres avoir mis T^mail en petits 
eclats , il faut Ic bien broyer & pur- 
er de fes ordutes avec de Peau-forte , 
e laver dans de Feau claire , & le 
broyer enfuite.dans le mortier jmais 
cette Mecaution-^luperflue quand 
on fciert d^un mortier d'agate ; la 
propretd fufiit. 

Lorfque I'^mail eft broye , on 
verfe de Feau deffus ; on le laiffe 
depofer ; puis on decaate par iacli:-^ 



f. 
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naifon Pcau qui cmporte avec cffe 
la tcinture que lemorticra pu donner 
h rtmail & a Feau. On continue ces 
lotions jufqu'a ce que Tcau paroiflc 

{)ure , obfervant a^chaquc lotion de 
aifler depofer P^mail. 

On ramaffera dans une foucoupe 
les difFerentes caux des lotions , & 
on les y laiffera depofer. Ce d^pot 
pourra lervir a contre-emailler la pie- 
ce , s'il en eft befoin. 

Tandis qu^on prepare Pl&mail , la 
plaque champlevee trempe dans de 
reau pure Sc froide : il faut Py laiffer 
au moins du foir au lendemain ; 
plus elle y rcftcra de temps , mieux 
cela fera. 

II faut toujours conferver Flfemail 
broye convert Jeau, jufqu'a ct qu'ori 
Femploie ; & s^il y en a plus de 
broye qu'on n'en emploiera , il faut 
le tenir dans de Teau feconde. 

Pour Temployer , il faut avoir un 
che valet de cuivre rouge ou jaune. 
Ce chevalet n'eft autre chofe qu'une 
plaque repliee par les deux bouts. 
Ces replis lui lervent de pied ; & 
comme ils font de hauteuf ia^gale » 

la 
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la furface du chevalet fera en plan 
incline. 

On a une fpatule avec laquelle 
on prend de r^mail broye, & on 
le met fur le chevalet , ou cette 
portion qu'on en veut employei? , 
s'egoutte d'une partie de fon eail , 
qui s'^^tend le long des bords dii 
chevalet. II y a des Artiftes qui fe 
paflent de chevalet. Oii reprend pen 
a peiravec la fpatule F^mail de deffus 
le chevalet, on le potte dans le 
champlever de la piece a emailler, 
en commengant par un bout & fir 
niflant par Tautre. 

On lupplee a la fpatule avec un 
cure-dent ; cela s'appelJe charger. II 
; faut que cette premiere charge rem- 
pliffc tout le champlever , & foit au 
niveau de For ; car il s'agit ici d'unc 
plaque d'or. Nous parlerons plus bas 
de la ihaniere dont il faut charger 
les plaques de cuivre ; il n'eft pas 
neceffaire que TJ^mail foit broyd pour 
cette premiere charge , ni auffi fin 
ni audi foigneufement que pour une 
feconde. 

Ceux qui tfont point de chcva- 
Panic L'' *c 
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let , ont un petit godet de fayance ; 
dans lecjuel ils tranfvafent rfemail 
du roof tier : le fond en eft plat ; 
mais ils le tiennent un pen incline , 
afin de determiner Peau a tomberd'un 
'c6tc. Lprfque la piece eft charg^e , 
'pn la place fur Textremite des doigts, 
4c on la frappe iegdremcnt par les 
c6t^s ayec la fpatule , afin de don-* 
iier lieu , par ces petites fecouffes , 
aux molecules de I Ismail broye , de 
le compofer entre elles , de fe ferrer , 
'& de s'arranger. 

'' Cela fait, pour retirer Feau que 
^^l&mail charge peut encore contenir ^ 
pn place fur les bords un Hnge fin ^ 
ilanc & fee , & on Ty lailfe tant 




on y fait un pli large & plat , qu'on 
pof<p fur le niilieq de l**6mail a plu- 



Jleurs reprifes ; apres quoi on prend 
la fpa^tule , & on rappuic Idgdre- 
inerit fur toute la furface de F^mail , 
fans toutefois le ddranger : car s'il 
arrivoit qu'il fe ddrangeat, il faudroit 
rhuip^ftcr dercchef , a§a qu*il fe 



SM 
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<)ifpoiat convenablement fans le w 
rer du cfaamplever. 

Quand la piece eft feche , il faut 
Texpofer for des cendres chaudes, 
afin qu'il n^ refte plus aucune hu- 
midity. Pour cet ettet on a un nod^ 
ceau de t61e perc^e de plufiears 
pecits trous , fur lequel on fa place. 
La piece eft fur la tdle , la idle eft 
fur la cendre ; elle refte en cet ^tac 
jufqu^a ce qu'elle ne fume plus. 

On obfervera feulement de la to- 
nir chaude )ufqu'au moment de la 
pafter au feu ; car fi on Tavoit laiflee 
rdfroidir , il faudroit la rechauffec 
peu a peu a^IVntrde du fourneau, 
fans quoi I'on expoferoit Fi^ail k 
petiller. 

Une precaution a prendre par rap« 
port a fa t61e perc^e de trous , c^eft 
de la hiie rougir , & de la battre 
avant que de s'en fervir , afin d'ea 
fifparer les ^cailles. U faut qu'efle 
ait tes bords i^ele^s , enforte que f)i 
piece que Ton place deifus , n^ tou^ 
chant que par fes extrimit^s, It 
contre«Email ne s'y attache point. 
' Ob a des pinces loogues & pla^ 

cij 
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^€Sj Que l':on appellc reUt^c-moujJd^ 
che , dont on fefertpour enleverla 
-plaque ^ la porter au feu. 
- On p.affe la piece au feu dan$ ua 
fourneau y dont on trouvera la fi- 

fure & des coupes dans le Recueil 
cs planches de Tlfemailleur, voL-^ d« 
J'Ericyclop^die ^^avec celle d'un pain 
d'J^mail f du mortier & de la mo- 
Jetje, du chevalet , de la fpatule,, 
des toles , du releve-mouftacne, dcs 
moufles , de la pierre a ufer , des in- 
Ventaires & des autreis dutiU de Tat^ 
teller du Peintre en J^inaU. 

II faudra fe -pourvoir de charboa 
de bois de hetre-, <j£ a fon defaut^ 
de charbon de boi$ de cbene.Oii 
.comipenccra par charger le fond d^ 
ion fourneau de trois lits de bran- 
jphes : ces branches auront ud boa 
doigf de groffeur 5 on les coupera 
;chacune dela longueur de rinte.rieur 
.du/foukpeau , jufqU'a fon ouverturej 
•on les rangera les unes' a dote des 
iiiitres, de maniere qu'elles fc tou- 
.chent. On placera celles du fecond 
lit clans les endroits oid Celles dupre- 
!^ier lit fc touchent, 6? ceJlp5 du 
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m 

trpifieme oii fe touchent celles du 
fecond i criforte que chaque bran-, 
che du troifiemc lit foit portce fut. 
deux, branches du fecond, & cha-^ 
que branche du fecond fur deux 
branches du premier. On choifira les 
branches fort droites , afin qu'elle^ 
ne laiffent point de vuide ; un de 
]eurs bouts touchera le fond du 
fourneau , & Tautre correfpondra a 
Fouverture, On a choifi cette difpo- 
lition , afin que s'il arrivoit a une 
branche de fe confumcr trop promp* 
tement , on put lui en fuoftituer 
facilement un autre. 

CeJa. fait 5 on a une moufle de 
terre, on ia place fur ces lits dc 
charbon, Touverture tournee du c6t^ 
de la boucbe dU fourneau , & le plus 
9, ras de cette bouche qu'il eft pofr 
fible. 

'. La moufle plac^e .^ il s'agit dc 
garnir fes cote's & fa partie pofte- 
rieure » de charbons de branches. 
Les branchy des cotes font rangees 
comine. cdfes des lits ; les pofte- 
rieures font mifes tranfverfalement. 

. Lqs Hns? & lesautres s'elevent 

•» • • • 
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jufqu^a }a hauteur de la mouAr« Aw* 
4e1a de cette hauteur , ks brandiiM 
£3nt rangdes longkudinal^enient Sc 
paralldlement a ceHes des^ lic$ : ilr t^y 
a qu^un lit fur k moufle. 

Lorfque ce dernier lit eft hk^ 
mtk prend du petit charbon de la 
meme efpece , 8c Ton en r^and 
defTus k la hauteur de quatre pou* 
ces. Ceft afors qu'on cowvre \t four- 
neau de fon chapiteau , qu^on ^tend 
fat le fond de ia mouSe trois ou 
ein4q branches oui rempliffent (o^ in* 
tdf ieuf en partie , Sc qu'on )ette paf 
la bouche du fourMaa , du cmf'^ 
bon qu'on a eu le foin de faire 
allumer, tandis qu^oni chaigeoit Id 
fourneaa 

On aune piece dis tttte cjiotk 
appelle Vatte y on la place' fur la 
mentonniere ; elle s'cleye a la haii* 
tenr du foixl de la moiitfe. On ade 
gros charbons de la tabrtit dpecQ 
que celui des lits ; on en bouche 
toute Totivercure de la moufto j puis 
CKn laifTe le fourtieau s^aUumei* de 
lui-m£me r en attend que tout €A 
|»ai:oifle ^galement rouge. iLe four** 
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jQcau s^alJume par I'air qin fe votxfi 
aux fentes pratiquees tant au touf^ 
neau qvCk fon chapiteau. 

Pour s'affurer fi Ic fourncau cA 
afTcz allum^^ on retire Tacre , affn 
de d^cOuvrir I? charboa. rangi ea 
lit fous la tnoufle ; & lotfqu^bn voic 
feslits dgalcment rouges par- tout, 
on remet fatfe & les charb6ns^ am 
dtoient deffusj & Von avivc le ten 
in fouffiant d^ansr la moufle avec ua 
foufflet. 

Si, en 6tant la pbrte <Ju chapiteau^ 
Ton s*a]jpcrcevQit que Ic charbon fe 
fut foutenu ^leve , il' faudroit la 
/aire defcendre avec la pincette, & 
avivef le feu dans la moufle aveg 
fe foufflet , apres avoir rcmis la'pbrtc 
du chapiteau. 

Quand la couleur de la xnoiidi 
paroitra d'un rouge blanc , H ferial 
temps de porter la piece au feu j 
c'eft pourquoi Ton nettoyera, Iq 
fond de la moufle du charoori qui 
y eft , & Qu'on rcjetteradansle fobr* 
neau par le trou du chapiteau. On 
prendra la piece avec fe releve-mouij 
tache , & on la placeria fous la moufle 



xxxtj Expefition ahrigit 
le plus avant qu'on pourra. Si elle 
cut etc froidc , il cut fallu , commc 
xious en avons ddja avcrti plus haut , 
Texpofer d'abdrd fur le devant de 
la moufle , pour TechaufFer , & Fa- 
vancer fucceflivement jufqu'au fond. 

Pour introduife la piece dans la 
moufle , il a fallu ecarter les char- 
bons qui couvroient fon entree. 

Quand la piece y eft introduite, 
ten la referme avec deux charbons 
feulement , a travers defquels on re-' 
garde ce qui fe pafTe. 

Si Ton s'apper5oit que la ftiGon 
fpit plus forte vers le fond de la 
moune que fur le devant ou fur les 
c6t^s , on retourne la piece , jufqu'a 
ce qu'on alt rendu la fufion egale 
pgr-tout. 11 eft bon de favoir qu'il 
n'eft pas neceffaire au premier feu 
que la fufion foit pouflee jufqu'ou 
die pcut aller , & que la furface 
de r£mail foit bien unie. 

On s'appergoit au premier feu 
que la piece doit etre retiree , lorf- 
que fa furface , quoique montagneufe 
& ondulee, prcfente cependant les 
parties li^es , & une furface unie j 
quoique non plane. 
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Cela feit , on retire la piece ; on 
prend la tolc fur laquelle elle ctbit 
pofec , & on la bat pour en deta- 
cher les ^cailles : cependant la piece 
refroidit. 

On rebroye de T^mail , mais on* 
le broyc le plus fin qtf il ell poffi-* 
We , fanis Ic mettt6 en bouillic. L'fe- 
niail avoit bailTe au premier feu ; ' 
on en itiet done a la feconde charge 
un tant foit peu plus que la hauteur 
du filet ; cct exces doit ctre de la 
quantity que , le feu 6tera a cettc' 
nouvelle charge. On charge la piece 
cettc feconde fois, comme on Ta 
chargee la premiere ; on prepare Ic 
fourneau comme an I'avoit prepare ; 
on met au feu.de lameme maniere; 
mais on y laiflc la piece en fufion , 
jufqu'a ce qu'on lui trouve la fur-j 
fdfit unie , liffe & plane. Une atten- 
tion qu'il faut avoir a tous les feux y 
c'cft de balancer fa piece , I'inclinanC * 
de gauche a droite , & de droite k 
gauche, de la retourner. Ces mou- 
vements fervent a compofer entr'elles' 
Jes parties de ri&mail , & a difbribuer' 
^galement la chaleur. 



I 
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Si Pon trouvoit a la piece qucl- 
ue creux au fortir de ce fecoxid 
eu 9 & que le point le plus bas de 
cc creux defcendk an deifous cfin 
filet , il faudroit la recharger 1^4^«- 
rement , & la pafTer au feu , coxnme 
nous venohs de le prefcrire. 

Voila ce qu'il faut obferver auk 
pieces d'or. Quant a celles de cuivre^ 
i\ faut les charger jufqu^a trois fois, 
Sc Its pafler autant de fois au feu; 
on s*ipargne par ce nicy en la peine 
de les ufer : r^mail eri devient m^me 
d^uh plus beau poll. 

Je ne dis rien des pieces d'argent i 
cjar on ne peiit abfolunient eri ciriail- 
ler les plaques ; cependant tous les 
Auteurs en font mention,mais je doute 

Ju'aucun d'eux en ait jamais vu« 
,'argent fe bourfoufle , il fait bour- 
foumer Ttmail ; il s'y forme des 
oeillets & des trous* Si Ton xinGlij 
c'eft une fois fur vingt , encore eft-ce 
tires-imparfaitement ^ quoiqu'on ait 
pris la precaution de donner a la 
plaque d'argent plus d^une ligne 
d'epaiifeur ^ & qu'on ait foude une 
feuille d'br pardeQus ; une pareille 



de Tart it Ptindre rit imaU. X3(xv 
plaqoe foutient a peine un pemiei 
feu ians accident : que feroit-ce done 
fi la Peinture exigeoit qu^on en don- 
nat deux , trois , quatre 9 8c m^me 
emq ? D'ou il s'emuit ou qu^on n^a 
jamais fu peindre fur. des plaques d'ai(< 
gent ^mailHes", ou que c'eft un fecrec 
abfolufnent perdu. Tomes nos Pein- 
tures en J^itiail font fur I'or ou fur 
le cuivre. 

Une chofc qu'il ne faut point 
ignoirer , c'eft oue toute piece ^maiU 
l^e en plein. au cotd que Ton doit 
pemdre , doit etre contre- emaillee 
dc Taucre cot6 , a moitie moins d'& 
ixtail f ft elle eft convexe ; fi elle 
eft plane , il faut que la quantity da 
eontre-£maiI foit la m£me que cellc 
de ri^mail. On commence parle con^ 
tre-^matUer , Sc Ton opere , comme 
liOus PavoBS prefcrit ci-deffus ; il 
faut £eulement laiiTer au contre-l&mail 
un peu d'humiditd, fans quoi il en 
pourrdit tomber une partie lorfqu'on 
viendroit a f rapper avec la fpatule 
les c6tes de la plaque , pour fairc 
f anger Tl^maii a fa lurface t comme 
now ravoQs- priefcric^ 
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Lorfque les pieces ont ete fuffi* 
famment chargees & paflecis au feu, 
on eft oblige de Its ufer , fi elles 
font plates : on fe fert pour cela 
de la pierrc a affiler le* tranchets 
des cordonniers ; on l^humedie^ 5* 
on la promene fur rferhail avec dU 
res timifi6. Lorfque routes les on* 
ulatidns auront ete atteintes & ef- 
facees, on enlevera les traits du fable 
avec Teau & la pierre feule. Cela 
fait , On lavera bien la piece en la 
fayetaint & broffant en pleine cau. 
S'll s'y eft form^ quelques petits 
oeillets, & qtfifs foient a decouvert, 
bouchez-les avec un grain d'6mail , 
& repaflez votre piece au feu pour 
la repolir. S'il en paroit qui ne foient 
point perc&, faites-y un troii avec 
une onglette ou burin' ; rempliflfeu 
ce trou 5 de maniere que Fl&mail 
forme iau dclflbs un peu d'^minenc^, 
& remettez au feu ; T^minence vc- 
nant a s'^affaifer par le feu , la fur- 
face de votre plaque fera plane & 
€gale. 

Lorfqu6 la piece 6u plaque eft 
prcparee, il s'agit dcja peindre. II 
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feut d'abord fe pourvoir de coulcurs. 
La preparation de ces couleurs 
n'cft plus un fecret , grace a feu 
'M. de Montamy qui a employ^ un 
temps confid^rable a Ics recherchcr 
& a \ts perfeftionner , & qui s'en 
eft repofe fur notrc amiti6 du foia 
dc publier fon ouvra^e qu'il nous a 
,conne dans les derniers inflancs de 
fa vie. 

II faut tacher d'avoir ces couleurs 

broyees au point qu'ellcs ne fe fen- 

rtent point inegales fous la molettes 

de leg avoir en poudre , de lacou- 

.Icur qu'elles vieiidront apres avoir 

'CX6 parfondues , tcJIe^ que , quoi<- 

. q u'elJes aient etd couchdes fort ^pai^ , 

eljes ne croutcnt point , apr^s plu- 

fieurs feux ; au delTous du niveau 

de la piece. Les plus dures a fe par- 

fondre paffent pour les meilleqres ; 

.xnais fi Ton pouvo^t \cs accorder 

toutes par un fondant qui en rendlt 

leparfond egal , il faut convenir que 

rArtiftc en travailleroit avec beau* 

coup plus de facilite : c^eil la un 

. d€6 points de perfeftion que ceux 

qui s occupe^t de la preparation dc^ 
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couleurs pourr^mail^ devroientfe 
projpofcr. 

lihut avoir grand foin , fur-tout 
dans les commencements , de tcnir 
regiftre de leurs qualitds y afin de 
s'en fervir avec quelque suretc ; il 
y a beaucoup a gagner de £aire des 
notes de tous les m^Ian^es qu^on 
en aura eflay^s. II faut tenir fes cou- 
leurs renfermdes dans des petites 
bottes de buis qui foient dtiquettdes 
& numdrotdes. 

Pour s'aflurer des quatitds de fes 
couleurs , on aura des petites plaques 
d*£mail qii^on appelie invehtaires ; 
on y executera au pinceau des traits 
jarges comme des lentilles ; on nu^ 
merotera ces traits , 8c Von mettra 
rinventaire au feu. Si I'on a obfervc 
de coucher d^abord la couleur dgalc 
& Idgere y Sc de repafler enfuite fur 
cette premiere couche, de la couleur 
qui fafTe des dpaiflfeurs indgales , ceSi 
indgalitds ddtermineront , au fortir 
du feu , la foiblefle ^ la force & les 
nttances. 

C'efl: ainfi que le Peintre en Ismail 
Ibrmera fa padette ; ainfi la palettc 
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d'un l^mailleur eft , pour ainfi dire , 
une fuite plus ou moms conOd^rable 
d^eiTais num^rotes fur des inventaires 
auxquelles il a recours feion le be* 
foin. II eft Evident que plus il a 
de ces eflais d^une m^me couleur , 
& de couleurs diverfes » plus il com* 
plette fa palette ; & ces eflais font 
ou de couleurs pures & primitives f 
ou de couleurs r^fultantes du me- 
lange de plufieurs autres ; celles-ci 
fe forment pour r^mail , comme 
pour tout autre genre de Peinture : 
avec cette diiFdrence que dans les 
autres genres de Peinture , \€s tein- 
tes reiftent tell^s que TArtifte les aura 
appliquces ; au lieu que dans la 
Peinture en Ismail le feu les alterant 
plus ou moins d^une infinite de ma« 
nieres diffifrentes , il faut que T^mail- 
leur,en peignant,ait la mdmoire pr4- 
fente de tous ces effets^ fans cela il 
]ui arrivera de faire une teinte pour 
une autre , & quelquefois de ne pog« 
voir dIus retrouver la teinte qu*il 
aura (aite. Le Peintre en Ismail 9 ^ 
pour ainfi dire , deux palettes , Tune 
(ous les yeux^ & Tautre dans Fef* 
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prk ; il faut qiril foit attentif a cha- 

3ue coup de pinceau de Ics accor- 
er entr'elles ; ce qui lui feroit tres- 
difficile ,* ou peut-etre impofljble 9 
fi , quand il a commence un ouvrage 9 
il interrompoic fon travail pendant 
quelque temps conGddrable. II nc 
fe fouviendroit plus de la maniere 
dont il auroit compofe fes teintes , 
& il feroit expofc a placer a chaque 
inftant ou les unes fur les* autres , 
ou les unes a cote des autres , dts 
couleurs qui ne font point faites 
pour alter enfemble. Qu'on juge 
par-la combien il eft difficile de 
mettre d'accord un morceau de Pein- 
ture en ifemail , pour peu qu'il foit 
confiderable. Le merite de Taccord 
dans un morceau , peut - etre fenti 
prefque par tout le monde ; mais il 
n'y a que ceux qui font inities dans 
Tart , qui puiffent apprpcier tout le 
mdrite de TArtifte. 

Quand on a fes couleurs , il faut 
fe procurer de Phuile effentielle de 
Lavande , & tacher de Tavoir non 
adjtilteree ; quand on Ta ^ on Ja 
fjait epgraiifer : pour cet effet 9 on 

e^ 



de VAtt d£ Peindre en tmaiU xlj 
fen met dam un gobelet dont le fond 
foit large, a la hauteur de deux 
doigts ; on le couvre d'une gaze en 
double , & on Texpofe au foTeil juf- 
qu'a cc qu'en inclinant le gobelet, on 
s^appergoive qu'elle coule avec moinjs 
de fecilite , & qu'elle n-ait plus que 
lafluiditenaturelJe de Thuiled'olive ; 
le temps qii'il lui fautpour s'engraif- 
fer , eft plus ou moins long felon la 
faifon. 

On aura un gros pinceau a Porr 
dinaire qui ne ferve qu'a prendre 
de cette huile^ Pour peindre , on en 
fera faire avec du poil de queues 
d'hermines, ce font les meiJIeurs, 
en cc qu'ils fc vuident facilement 
de la csuleur & de Thuile dont ils 
font charg& quand on a peint. 

11 faut avoir un morceau de crys- 
tal de roche ou d^agate ; que cc 
cryftal foit un peu arrondi par les 
hords , c'eft la-deffus qu'on broyera 
& delayera fes couleurs. On Ie« 
broyera & delayera jufqu'a ce qu'el- 
les faffent , fous la molette , la memc 
fenfation douce que I'huile mSmc. 

II faut avoir pour palette un verrc 
PartUL d 
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ou ci^flal qa'on tient po£& &xt xxfk 

{>apier blaiic ; on poiteca Us cou-^ 
eurs broydds ftir ce morceau* de 
verre 6^ de ci:yfhif ; ^ le papier 
blaAc fdfvirai ji^ tes^ fadre paroicre i^ 
FdCit tdi^ i)u?eUbs» font. 

Si roii voulbit faire fcrvir dcs 
c^tifeurs htoyies du jour au leor 
demaiiv, on auroit une boite de la 
4a forme de la palette ; on collerd- 
roit un papier fur le haut d£ la boite ; 
ee papier foutiendroit la palette 
i[U'on couvriroit du couvercle de 
to mime botte : car la palette ne 
pottant que fur le5 bords de la boite , 
elle n'empS^efoit point que le cou«* 
verde nd fe put mettre. Mais ii 
afrrivera que le lendemain les cou« 
leurs d«manderonc it £tre humedt^es 
avec de Fhuile nouvelle , celle de 
te veille s'dtaiit> engraifiiie par Tev^- 
poration. 

On coimmedcera> par tracer fon 
^iefleifi : |k»ur c<da on fe fervifa dU 
ro^jge de tim^ ; cm donne alors la 
pdterence i c^te couleur , parc6 
^'elle eft l^gerc , & qu'elle n'em*- 
^hoki point ijetcouleur^ qo^onapr 
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ptique def&is ,, de. prddUird TefFet 
qu'on en attend. On deilinera foa 
morceati en cjritier avcc le rouge 
de mars } il faut que ce premier 
trait {bit, de la pitas grande correct 
tion poflfible, parce qu'il n'y a pka 
a y rcveniF. Le feu; peut detruire cc 
que FArtifte aurabien ou xnal fait} 
mais s^il pe detrult phSi, il fixe les 
^efauts 8c hs^ beautes; II en e& de 
cette Peinture a peu pres ainfi quq 
de la Frefque ; il n'y . en a point 
qui demande plus de fermet^.dans 
le Deffmatcur , & il n*y a point de 
Peintres qui foient molds surs 6c 
leur deflein queles Peintres eh £mail : 
il ne feroit point difficile d'eri troii- 
v^r la raifon dans la' naturb isniemS 
de la Peinture en ^mail; fes incon* 
Tenients doivent rebuter les grandt 
|ale'|its. . , \ 

^ UArtifte a a cote dd lui unt. poele 
€>u Von enifretie^t ua feu doux & 
Qiod^rd fous' Id cchdre ; a mefure 

tfil trkvaille > il met fori ouVrage 
pr une plaque de tole perc^e de 
({-ous. , & le /ait * fecher fur cettd 
poejc : fion rinterrompt ^ il le ga^ 

dij 
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rantit de rimpreffion de Fair ^ en Itf 

tenant fous un couvercle de cartonJ 

Lorfque tout fon defleJn eftacheve 
au rouge de mars, 11 met fa plaque fuc 
un morceau de tole ^ & la t61e fur 
un feu doux » enfuite 11 colore fori 
(dcffein comme 11 le juge convena- 
ble. Pour cette effet , 11 commence 
a paffer fur Tendroit dont 11 s'oc- 
cupe , une telnte egale & legere ^ 
puis 11 fait fcchcr ; 11 pratique en-* 
luite fur cette telnte Ics ombres avec 
la meme couleur couchee plus fortQ 
ou plus foible-, & fait fecher ; il 
accorde alnfi tout fon morceau , ob- 
fervant feulement que cette premiere 
^bauche foit par-tout extrdmetnent 
foible de couleur ; alors fon mor- 
ceau eft en ctat de recevolr un pre^ 
mler feu. 

Pour lui donner ce premier feu ; 
il faudra d^abbrd Fexpofer fur la 
tole percde, a un feu doux , done 
on augmentera la chaleur a mefure 
que Tnuile s'6^aporera : Thuile k 
force de s'dvaporer , & la piece 4 
force de s'echauffer , 11 arrlvera a 
celle-cl de fe noirclr fur toute £% 



ie VArt de Peindre en tmaiU artv 
Turface , on la tiendra fur Je feu juf- 
qu'a ce qu'elle ceffc de fumer 5 alors 
on pourra Tabanddnner fur les chaiy 
tons ardeiijts de la poele , & Vy laifler 
jufqu'a ce que Ic noif foit diffipc , 
& que Ics eouleurs foient a peu pres^ 
revenues dans leur premier etat : c'cft 
le moment de la pa/Ter au feu. 

Pour la paffer au feu , on obfcr- 
vera de I'entretcnir chaudc ; on char-^ 
gera le fourneau , comme nous Ta- 
vons prefcrit plus haut ; c'eft le tempi 
meme qu'il mettra a s'allumer , qu'on 
employera a faire fecher la piece 
fur la poele. Lorfqu'on aura lietf 
de pr^fumer a la couleur rouge- 
blanche de la moufle ^ qu'il fera fuffi-» 
famiuent allum^ , on placera la piece 
& la tole percee fous la moufle , 
le plus avancees vers le fond qu'ort 
pourra. Oh obfervera^cntre les char- 
tons qui couvrirdnt fori entree , ce 
qui s'y paiTera. II he faut pas man-^ 

S^uer rijiflant ou la Peinture fe par^ 
bnd;bnlc connoltraaun poli qu^on 
verra prendre a la piece fur toutd 
fa furface 5 c^eft alors qu'il faudra 
la retirer. 
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Ccttc manoeuvre eft tres-crklquei 
clle tient rArtlfte dans la' plus grande 
inquietude ; 11 nMgnore pas en quel 
^cat 11' a mis fa piece au feu ^ ni le 
temps (|u'il a employe a la peindre ;' 
ihais il ne fait point du tour com*^' 
ipent il Pen retirera, & sUl ne per-r^ 
dra pas en un moment le trayail 
ai&du de plufieurs femaines. Ceft au 
feu r c'eft fous la moufle que fe ma-^^ 
nifeftent toutes les mauvalfes qua- 
Utds du cbartx>n , du metal > des' 
couleurs Sl de Tl^mail , les piquures » 
les fouiHures , les fentes memes: Un 
coup de feu efface quelquefois la 
moitid de la Peinture , & de tout 
un tableau bien travaill^ , bien'ai!^ 
corde , bien fini , il ne refte fur |e 
fond que des pieds , des mains , des 
tetes , des membres ^pars & ifdl^ , 
le refte du travail s'eft ^anoui : aufti 
ai-je oui dire a des A rtiftes que le. 
temps de pafter au feu , quelque 
court qu'il fut > ^toit prefque'uri temps 
d[e fievre qui les fatiguoit da Vantage « 
& nuifoit plus a leur faAt^ que <les 
jpurs entiers d-ude (JcCupatiod Q!0a- 
tinue* 
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^'^ Outre les qualitds mauvaifes du 
charbon , des couleurs , de P^mail » 
du mital , auxquelles j^ai fouvenc oui 
attribuef les accidents du feu , on 
en accufe quelquefois eficore k mau* 
vaife tempemture de Pair , & meme 
Fhaleine des perfonnes qui ont ap« 

{>roche de la- plaque pendant qu'on 
a peignoit. 

Les Aitifles vigilants ^loigneront 
d'euxceux qui auront mange deTail , 
& ceux quails foup^onneroTit etre 
dans les remedes mercuriels. 
r Mais' deux chofes plus importan* 
tes encore : 

I ^, L'uiife eflde delayer ks couleurs 
d^unequantite d^huile tres-mod^reeu 
Si Tdn a t^op employ^ d'huile, cette 
huile, en s'dvaporant, laiflera des vui<* 
des entre les mo!i5c4]les color^es , 
& ces vuides dcMineront lieu a des 
ceillets , des ^routes , des taches. 
D'ailleurs ^ comiDe les couleurs font 
des chaux n^talKques , fi la quan^ 
tki d-huile done elles ont et^ abreu- 
vits, eft confiddrable, & queP^va- 
poration' n'eA ait pas 6t6 parfaite, 
want qtt'on ibette la piece fiu feuj 
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le reftant de Thuile fournira , fou^ li 
moufle, aux chaux metajliques u» 
phlogiftique qui Its r^vivifiera y d^oxi 
il rdfultera dts points noirs & tcr-^ 
tits J des taches , des defauts. 

2^, L'autre, c'eft d'cviter des epai A 
feurs ou de la memc couleur ou dc 
diverfes couleurs les ones fur les au- 
trcs* II eft rare que des epaiffeurs 
de couleurs fe parfondent egalement , 
& ne donnent lieu a quelques-uns 
des accidents dont nous venom de 
parler. 

II faut obferver dans Toperation 
de paffer au feu , deux chofes im* 
portantes ; la premiere de tourner 
& retourner fa piece afin qu'elle foh 
par-tout Egalement echauffee : la fe- 
'conde , de ne pas attendre a ce pre- 
xnicr feu que la Peinture ait pris un 
poli vif ; parce qu'on eteint d'au- 
tant plus facilement les couleurs que 
la couche en eft plus Idgcre , & que 
les couleurs une fois d^gradees , le 
mal eft fans remede ; car comme 
clles font tranfparentes , celles qu'on 
coucheroit defTus dans la fuite , tien- 
droient coujouts de k foiblefie & 

des 
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des autres defauts de celies qui fe- 
roient deflbus. 

Apres ce premier feu , il faut dif- 

pofer la piece a en recevoir un fe»- 

cond. Pour cet effet , il faut la re» 

peindre toute entiere , colorier cha*- 

que partie comme il efl; naturel qu^elle 

le foit, & la mettre d'accora auffi 

rigoureufement que fi le fecond feu 

devoit etre le dernier qu'elle eut a 

recevoir ; il eft a propos que la cou- 

che des couleurs foit pour It fecond 

feu un peu plus forte , Sc plus car 

rafterifce qu'elle jae Tdtoit pour le 

premier. C'cft avant le fecond feu 

qu'il faut rompre fes couleurs dans 

les ombres , pour Ics accorder avec 

Ics parties enyironnantes : mais cela 

fait 9 la piece e(l difpofee a recevoir 

un fecond feu. On la fera fecher 

fur la poele comme nous Tavons 

prefcrit pour le premier , & Ton fc 

conduira exadement de la meme 

snaniere , except^ qu'on nc la reti- 

rera que quand elle paroitra avoir 

pris fut toute fa furface un poli uii 

peu plus vif que celui quon hn 

vouloit'au premier feu. 

Partie L c 
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. Apres ce fecond feu , on la met- 
tra en etat d'en recevoir un troifieme, 
en la repeignant comme on Tavoic 
repeinte avant que de lui donner le 
fecond* Unc attention qu'il ne fau- 
dra pas negli^er , c'cft de fortifier 
encore les coiaches des couleurs, & 
ainfi de fuite de feu en feu. 

On pourra porter une piece juf- 
qu'a cinq feux , mais un plus grand 
nombfe feroit fouffrir les couleurs , 
encore faut-il en avoir d'excellentes 
pour qu'elles puiflent fupporter cinq 
tots le fourneau* 

Le dernier feu eft le mdins long ; 
on referve pour ce feu les couleurs 
tendres ; c'eft par cette raifon qu'il 
iraporte a F Artifte de les bien con- 
noitre. L'Artifte qui connoltra bien 
fa palette, mtJnagera plus ou moins 
de feux a fcs couleurs felon leurs 
qualites. S'il a, par exemple, un bleu 
tenace ^ il pourra Femployer dans 
Je premier feu ; fi au contraire fon 
rouge eft tendre , il en difFerera 
Tapplication jufqu'aiix derniers feux, 
.& ainfi des autres couleurs i quel 
genre de Peinture I combien dq 
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idifficultcs a vaincre ? combien d'ac- 
cidents a effuyer ? Voila ce (jui 
faifoit dire a un des premiers Pcia- 
tres en J&mail a qui Ton moncrait 
un endroit foible a retoucher : 
Ce fera pour un autre morceau. On 
voit par cette reponfe combien fes 
couleurs lur etoient connues : Fen- 
droit qu'oh reprenoit dans fon .Ott- 
vrage , dtoit foible a la vcrite , mais 
il y avoit plus aperdre qu'a gagner a 
le corriger. 

S'il arrive a unc coilleur . de dijP« 
paroltre entidrement , on en fera 
quittc pour repcindre , pourvu que 
cet accident n'arrive pas dans les 
derniers feux. 

Si une couleur dure a et^ coucWe 
avec trop d'huile & en trop grande 
quantite , elle pourra former unc 
croute fous laquelle il y aura infail?- 
liblemcnt des trous ; dans ce cas^il 
faut prendre le diamant & grattet 
la croute , repaflcr au feu afin d'unir 
& repolir Tendroit , repeindre route 
la piece , & fur-tout fe mod^rer 
dans Tufage de la couleur fufpefte. 

JLorfqu'ua verd fe trouvera trog 
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brun , on pourra le rehaufler avcc 
un jaune pale & tendre ; Its autres 
couleurs ne fe rehauflcront qu'avec 
le blanc , &c. Voila les principales 
manoeuvres de la Peinture en ^mail ; 
c'eft a pcu ptes tout cequ'on peut 
en ecrire ; le refte eft une affaire 
d'experience & de genie. Je ne fuis 
plus etonne que les Artiftes d^un 
certain ordre fe determinent fi ra- 
f ement a Ecrire. Comme ils swapper- 
§oivent que dans quelques details 
qu'ils puflent entrer , ils n'en diroient 
jamais afTez pour ceux que la nature 
n'a point prepares , ils negligent 
de prefcrire dts regies gcnerales , 
communes , grofCeres & mat<£rielles., 
qui poutroient a la verit^ fervir a 
la confervation de Fart , mais .dont 
robfervation la plus fcrupuleufe fe« 
roit a peine un Artifle mediocre. 
Pour plus de d^aib ^ confultez r£n« 
cyclopedie a Tarticie tmail. 
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CHAPITRE I. 
De la Peinture en genera/* 

Oi dans les diff^rents genres de Peui- 
ture dont on s'efl fervi jufqu'a pr^fent, 
les plus durables etoienc les plus efti- 
m^s , la Peinture en ^mall , ou poui: 
jnjeux dire fur Vimail ^ auroit fans 
contredit la pr^ifrence fur les autres ; 
puifque le temps , qui detruit tout , 
ne peut en alt^rer ni la beaut^ ni la 
vivacitl. Quel avantage pour nous . fi 
les fameux Maiues de r'Antiq^uit^ , done 
X Partit, A 
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Its ouvrages font perdus , & dom nous 
ne connoHTons plus que les noms » 
avoient employe cette fa9on de pein- 
dre ! lis nous auroient tranfmis des 
modeles excelletits dont nous n'avons 
que de foibfcs idees. Ne feroit-il pas 
a fouhaiter que les tableaux mie nous 
avons Gonferves euffent encore la meme 
fraicheur , le menw accord de couleurs 
& le meme ^ckt qu ils avoient lorfiju ils 
{oat ibftis de deflus le chevalet des ce^ 
lebres Artiftes qui les ont faits ? II n'eft 
pas douceux qiie nous jouirions de cet 
avantage s'ils s'etoient fervi de la Pein-^ 
ture en'femail. Nous ne manquons point 
d'habiles Peintres ; nous avons de bons 
Defllnateurs & de grands Coloriftes > 
mais les materiaux pour la Peinture en 
£niail leur ont manque* Farmi tous ceux 
qui fe fone appliques a ce genre de 
Peintuse > on ne comioit que le celebre 
Petitot » qui paroit avoir eu un aflez 
grand nombre de bonnes couleurs ; on 
pretend qu elles hu etoient fournies par 
un Medecin Chymifte^e fes amis. Mais 
foit que ce Chymifts fe £oit content^ 
de fournir des couleurs fans en donner 
]g compofition, foit que Petitot nair 
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pas voulu reveler fon fecret , ceux qui 
ont travailJe apres ltd €n bnt ignor^ la 
plus grande partie ; il y a mcme dcs 
effets qu lis n'ont jamais pu imiter. Ils'eft 
etabli parmi ces Peintres une jaloufie 
& une rivalite qui les a engages de 
garder le filence fur le peu quils fa- 
voient , & ils font morts fans nous rien 
apprendre. Les jeunes Peintres qui ont 
vouIU courir cette carriere fe font done 
trouvfe denues de tout fecours ; en 
commen^ant^ls ont ete reduits a achetec 
une ou deux couleurs de ces Etrangers , 
que Von nomme Pajfe^volants y qui leg 
leur vendoient fort cher , & qui fe 
gardoient bien de leur ejti r^velec 
la compofition. Chacun de ces vendeurs 
de coideurs ayant la manoeuvre parti- 
culiere , & nos Peintres fe trouvant 
obliges d'en acheter de plufieurs , il ne 
faut pas s'etonner des dimcultes que ces 
derniers ont rencontr^es toiites les foisr 
qu'ils ont vouju en faire des melange^ 
pour produire difE^rents tons de cou- 
leur. En effet , il y avoit de. ces cou- 
leurs qui fe d^truifoient les unes les 
autres , ou qm n'entroient point en 
fonte en m^me-temps. Les Peintres no 

Aij 
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connoifTant point les matieres dont les 
couleurs qu on leuravoit vendues^etoient. 
compofees , oat toujours ete hors d'etat 
de remedier a ces inconvenients. 

La difficulte de, remploi de ces cou- 
Ifiurs ne tut pas la moindre que le$ 
Peintres eurent a furmonter. Elles. 
avoient ete prefque toutes vitrifiees ; 
c'eft-a-dire ^ qu'elles ne confiftoient que 
dans 4es vepre^ colores que Ton mettoit 
en poudre & que Ton epiployoit enfuite 
au pinceau , apres les avoir broyes long- 
temps avec rhiiile effentielle de La- 
v^nde, Le peu d'ouvrages que nous 
i^vons fur la Peinture en 6mail , font 
remplis de ces; fqrtes de procedes. De 
la. cpmpofition que I'on y donne de 
differentes couleurs , il rewlte toujours 
iin verre colore que Ton broye & 
avec lequel il faut peindre ; mais il eft 
bieji demontre qvie , quelque foin q^e 
Ton pxenne iSc quelque temps que Ton 
mette a bro j?fer du verre pile avec d^^ 
rhiiile , pn jne parviendra jamais a rendra 
le VQrre a0ez miflible ^vec cette huile, 
pour qu ils puiffent couler egalemen? 
f nfemble fous le pinceau. Lq$ petites 
oaf ^es dii yejrre , quelcjiie fines qu'elles 
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foient , confervent toujours des angles 
qui les attachent aux polls du pinceau , 
& en rendent la pointe bourbeufed 
Comment; pouVoir former de cette fa9on 
des traits fins & delicats dans une pein-^ 
ture qui ne pouvant etre appliquee que 
fur des petits fujets , p^oit n en point 
admettre d'autres ? C'eft pour remedier 
a cet inconvenient que Jes Peintres 
fivoient imagine de fe fervir de petites 
pointes de bois , aiguiiees & rendues 
tr^-fiines , pout ranger la couleur '& 
diminuer les maffes & les traits dune 
trop grande ^tendu^ que le pinceati 
auroit faits contre leur gre. ' 

Les pains dl^mail de diilereiftes cou^ 
leurs , parmi lefqiiels cfeux que Fon fatt 
a Venile ont le plus de reputation , pr^- 
fentent la meme difficulte pour Temploi 
que les verres colores 5 & quoique beaii- 
;coup de Peintres s'en fervent aujour- 
ti' hiii pour mSIer avec leurs douleurs , 
on ne peut en efp&er aucun bon fucc^s, 
lis font autant & quelquefok phis diffi^ 
ciles a mettre en fonte que Ytmail blanc 
fur lequel on les appHquei , ce qui les 
empeche d'y penetrer , & fait qu ils y 
formeitf une epmffeur qui rend la peia* 

Aiij 
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taines couleurs dont le melange (e de- 
truifoit dans la fiifion , ou qui bouillon- 
noient lorfqu on les couchoit les unes fur 
les aatres. Toutes celles dont on va 
donner la compofition , n'ont aucune 
antipathic entr'elles , fe melent parfai- 
tement,& ne font point fujettes a bouii- 
lonner. 

Les memes Peintres avoient deux 

efpeces de couleurs ; les unes qu'ils 

app^Uoient dures , & les autres tendres^ 

lis couchoient les couleurs dures dfes le 

.premier feu , & quelquefois a peine 

avoient-elles pris le luifant au dernier 

feu ; les bleues etoient de ce nombre. 

ies couleurs tendres s'employoient aux 

derniers feux ^ fans cela elles fe trou- 

Vpieht alterees & quelquefois tout-a-fak 

emportees. Cette diftin&ion de couleurs 

dures & de couleurs tendres n aura point 

lieu dans celles que nous donnons ici ; 

on peut les employer toutes egalement 

au premier feu, fans craindre qu'elles 

foient ni alterees ni detruites. 

Lorfqu'une couleur n avoir pas reufli , 

ou lorfqu'une nuance fe trouvoit defec- 

tueufe , le Peintre n avoir d'autre moy en 

. que celui d'efiacer fon ouvrage en en^ 
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portant la couleur avec une pierre 8c 
du fable: avec les nouvelles couleurs, 
on peint pardefliis la premiere , & Ton 
-corrige comme dans la Peinture k iTiuile, 
fans que la couleur qui eft deffous pa- 
roille & empeche Teffet de celle qu'on 
a mife pardeilus. 

Dans Tancienne fa9on de peindre, 
loffque le feu occafionnoit des bouil- 
lons ou des fentes , Totivrage etoit 
perdu & il falloit le recommencer : on 
verra que dans celle - ci on remedie k 
tous ce3 accidents , de fa^on qu il eft 
difiicile de s'en appercevoir. 

Dans la Peinture en 6m2ul,on n avbit 
point aflez de difFeren tes couleurs pour 
imiter exadtement tous les tons de cou- 
leurs que Ton fait produire dans la 
Peinture a Thoile , & on etoit oblige de 
referver T^mail blanc , qui fait le fond 
du tableau , pour exprimer les blancs & 
les clairs ; ce qui etoit tres-difficile dans 
les petites parties , & rendoient la Pein- 
-^ture feche & dure : au moyen des 
couleurs que nous allons donner , on 
eft en etat de compofer un aufli grand 
nombre de diff^rentes teintes que les 
Feintres a Thuile 5 ainfi Ion pourra peiiK 
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dre francbement & fans etre oblig^ 
de referver les fopds ; on place les clairs 
& les reflets ou ils font necefl&ires , ce 
qui donne un empatemeiK moelleux a 
la Peinture , & met le Peintre a portee 
de copier exa<^emement & a la letcre 
tous les Tableaux de quelque genre 
qu'ils puiflent etre* 

- On a tr^s-bien fait fentir dans le Dic- 
tionnaire Encyclopedique au mot t^mail, 
.toutes les difficultes que Ton jrencon- 
troit dans cette Peinture dont on vieat 
de parler. U n'eft pas etonnant que J'oii 
n'y ait point fait mention des moyens 
de les applanir ; ils n etoient point en- 
core trouves lors de I'impreffion de cet 
Article. A cela pres , Tart y eft decrk 
£ clairement & avec tant d'exa&itude , 
que Ton confeille a ceux qiii youdront 
s'y appliquer d'y avoir recours,. On 
peut dire meme avec verite que k def- 
cription toucfaante que Ton y fait des 
peines & des embarras des Artiftes , n a 
pas peu contribue a engager de rendx^ 
ce Traite public. 

U paroit done inutile de repeter' ici 
ce qui efl dit dans cet Article. 11 fera 
facile de voir en quoi il differ e de TOa- 
vrage qu on va donner* 



POUR LA PeINTUKE EK ^M AIL. 1 1 



T 



CH A PITRE II. 

Des Fondants. 



ous les differents genres de Pein- 

ture , exeqpte la Peinture en paftel , 

exigeni: uo t^Ucule , c'eA-i-dire , une 

BSdtiere liquide , qui apr^s avoir '4t6 

jQoelee Avec lea couleurs , en lie touites 

les petites parties les unes avtx autres » 

ce qui produit vm compofe gras que 

VoQ applique avec le pinceau ; c'eft ce 

-Mquide qui venant a:iecket , tie toiit€s 

Ja$ C9ttlfiur$ attaches fur Je food, Ic 

leut; doone de la jcoafifiance. Les hia- 

ies , les gommes , les colles , &c. s'^em- 

ploient ordinairement pour cet ufage : 

rhuUe ei&ntielle de Lavande eft ce qui 

reuifit le mieux dans la Peinture en 

l^itiail. Mais comme il eft abiblument 

n^ceiSiure que cette huile foit totale- 

meot evapoxee avant de porter Tott- 

vrage en fonte , il feut une autre ma- 

tiere qui lie les couleurs a Tl^ail blanc » 

fur lequel on peint , & qui les y f^ 

j)0ttetrer dans le moment de In fiifioa. 
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Cette matiere ne pouvapt etre autrd 
chofe qu'un verre , il eft a propos d'exa- 
miner de quelle nacufe doit etre ce 
verre , & les qualites qu il doit avoir 
pour remplir I'objet qu on fe propofe. 

On (era fans doute furprb qu'apr^ 
avoir profcrit de la Feinture en Ismail 
dans le Chapitre precedent ^ tout ce 
que Ton pent regarder comma verr^s 
cdlores , a caufe de la grande difficulte 
que Ton trouve a les employer au pin^ 
' ceau , on propofe ici de meler du verre 
avec les couleurs ; mais il faut faire at- 
tention que les couleurs avec lefquelles 
on mele ce verre , n'^tant point vitri- 
. fi^es , fervent de moyen d'union entre 
.rhuile de Lavande & le verre ; il eft 
reconpu d'aiUei^rs que fi a deux ma- 
tieres' difHciles a meler enfemble par 
la trituration » on en joint une troifieme 
.qui tienne un miliea entre les- deux 
: premieres , ces trois matieres fe m^lent 
..& fe broyent beaucoup plus par&ite^ 
.ment. C'eft pr^cifement ce qui arrive 
ici ou Texp^rience prouve que fi la 
quantite du verre que Ton mele avec 
les couleurs n excede pas le poids des 
couleurs de plus de ux ou. fept fois. 
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Ics couleurs coulent avec Thuile au 
pinceau , & font fort aifees a employer*. 
Le verre , que les Artiftes ont ap- 
pell^ Fondant^ & quon nonimera ainfi 
dans tout le cours de cet Ouvrage , eft 
de la plus grande importance dans la 
Peintvire en femail, Ceft lui qui donne 
d^ la Uaifon ^ de Teclat aux couleurs ; 
c'eft lui qui le$ fait penetrer dans Vi- 
mail blanc du fond fur lequel on peint , 
& qui par ce moyen en rend la beaut£ 
& la vivacite eternelles. Pour remplir 
ces conditions ^ il doit avoir plufieurs 
qualites , dont on va donner le detaiL 
i^'^Le fondant doit toe general » 
c'eft-a-dire,qu'il doit fervir a routes les 
couleurs , quoique celles-ci foient tirees 
4e difFerentes fubftances ; il doit done 
entrer en fufion avec tomes ces cou- 
leurs au meme temps Sc dans le meme 
infltant. S'il entroit en fufion plutot out 
^ plus tard avec une couleur qu'avec une : 
autre , on ne r^ufliroit plus dans ks me- 
langes qu on eft oblige de faire dea 
couleurs pour produire les difFerentes 
nuances dont on a befoin, Il faudroit 
referver de certaines parties de Touvrage, 
qui ne pourroit plus fe faire ^alement 
fc uniformementt 
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21^, Le degr6 de fufibitite du fondant 
doit etreproportionne a celui de TEaiail 
du fond fur lequel on peint ^ 11 eft mefxiet 
dientiel €p'il foit un peu plus facile a. 
mettre en fufion que TJ^inail du fond. 
On fait que de deux corps qui fe tou^ 
chent , dont Tun eft plus aife a fondro 
qjue Tautre, la fufion de Fun entralne 
dans le moment celle de Fautre. La 
fufion des ciml^urs entrainera done celle 
du fond ^ & les y fera pen^trer. Au lieu 
que fi ri^ail du fond entroit en fonte 
le premier , les couleurs qui auroieiit 
deja pafR au feu pourroient en fouffrir , 
&c la luxktcc At celtes que Ton viendroit 
de coudber ne prendroit par le luifant 
& le poli qu'elle devroit avoir. Au 
contraire , fi le fondant fe mettoit en 
fufion trop promptement , il ne pourroit 
penetrer T^mail du fond , les couleurs 
lefteroient deffus , & fori^eroient un 
relief, ce qui produiroit un mauvais 
effct. 

5°, Le fbiidant d^it Stre cliair, net; 
tranfparent & inattaquable par tous les' 
acides* S'il avoit de la Gouleur , ilpourroit 
la communiquer aux matieres colorees 
avec lefquelles on le meleroit , & les 
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alterer par-la ; s'il pouvoit £tre attaque 

par quelqu un des acides , 3 le feroit a I3 

la longue par celui de Tair, qui terni- 

roit enfin I'eclat des couleurs; d'ailleurs , 

il ne feroit pas poffible d'expofer les 

ouvrages a Teau feconde , pour les de- 

rocher , fans couvr'u: la Peinture de cire , 

ce qui fait une manoeuvre peu sure & 

fort embarraflante pour les Artiftes. 

4®, II ne doit point entrer de plomb 
dans la compoiition du fondant ; on 
en doit bannir par conf6quent le nu- 
nium , le fucre de Saturne , la litharge , 
la cerufe , &c. en un mot routes les 
preparations dans lefqueltes il entre du 
plomb ou qui en font tirees. Ce mdtal , 
mele avec du iable & des fels, fe vitrifie 
trb-aifement d^s qu'on Texpofe au feu ; 
mais il fe revivifie ou ( ce qui eft la m^me 
chofe) il reprend fon ^tat de m^tal 
avec beaucoup plus de facilite : fair 
fuffit meme quelquefpi^our le revi- 
vifier , fans qu'il foit befoin du feu.' 
Ceft a cette revivification du plomb' 
qu'Ufaut attribuer tons les changements 
que r^or apporte dans la Peinture h 
Vhuile. Quel fervice ne rendroit-t-6n pas 
fi Ton pouvoit bannir les preparations 
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de plomb de la Peinture a rhuile.comme 
on la fait de la Peinture en femail ! 
Les fondants faits avec des prepa- 
rations de plomb font cependant les 
feuls qui nous font refles dans le peu 
d'ouvrages que nous avons fur la Pein- 
ture en £mail. Quoique Kunckel dife 
dans fon Commentaire fur I'art de la 
Verrerie de Neri , traduS. Franfoife , 
p. ij6 y que les compofitions ou il 
entre du plomb , font trop tendres & 
trop molles, & qu'il ajoute que leur 
molleiTe les empeche de prendre le poli, 
& les rend toujours gr^euifes ; la fa- 
cilite de f^e des verres ou il entre du 
plomb , les avoit toujours fait pr^ferer 
pour s'en fervir conrnie fondants. Les 
Artiftes qui ne connoiflbient point la 
nature des matieres qu'ils employoient , 
^toient fort etonnes de voir que les 
memes coulours employees avec la 
gomme , etoient plus Brillantes que 
lorfqu'ils s'en fervoient avec Thuile 
elfentielle de Lavande ; ils ne voyoient. 
pas que I'huile etant une matiere graiTe « 
quelque foin que Ton fe donnat pour 
la faire ^vaporer , il en reftoit toujours 
aflez pour infiuer & agir fur le plomb 



*OUR LA PhiNTURE BN tMAlL, 1^ 

€[\d entroit dans leurs fondants. 

U y a encore une autre raifon qui 
doit faire exclure les preparations de 
plomb de la compoiition des fondants ; 
c eft que ces verres ne font point exempts 
d'etre attaqu^s par les acides , ce qui 
(comme on vient de le voir) expofe 
les cQuleurs a changer » i ie tertiir , k 
devenir defe<9iieufes. 

On a vu que le fondant etoit un verre. 

On eft entr^ dans le detsdl de routes 

les qualites que ce verre dott avoir pout 

^re propre a la Peinture en Email ; il 

£iut done mettre toute fon Attention 

k en compofer im qui les rempliife. On 

iaif que fe veire en g6ieraleft com* 

pofe d'alkali£xe&deterresvitrifiables; 

comme le caill6^ , le fable ou le quartz. 

Mais comme la difierence des matierei 

& de leurs dofes » celle de la force & 

derla dvQD^e du &u » donne des verres 

doint ks quafites font tout-i*feit difie^ 

jrentes /'<wi fent bieaqu'iliaudroit faire 

ion«. trak^ comptet de la Verrerie ; fi Ton 

-voulok entrer dans tous les d^tsuls 

^'exige un art aufli compliquj. On pent 

aifement s'en epargner une partie , en 

tprenant d abord un verre tout fait ', on 

I. Partk. B 
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en fera quitt^ poiJj: fupplecr aux, qua- 

lites qm po^^croiem l»i caaiaquer. 

Dapr^s un grand noxnbre d'^reuves 
que Ton a faites a ce fujet , le verre des 
tuyaux de baromecres a paru ie plus 
propre a remplir cet objet ;il 6toit fort 
net &;fort tendre > mais il n'avoit pa$ 
^ncpre ifSit dp iufibiEte ; il paroilfoit 
^cile de lui en doimer une plus grande 
en le faifant fohdre de nouveau avec 
xine quantite fufSifance de iels ; on a 
commwce par jeflfayer le fiei alkali de 
tar-tre , la p^tafle , ia'focide » les cendctes 
grav^ees, &c. £mspoavoirreaffiiuLorf^ 
ffis les dofes de cm tels 'n!etoifint pas 
si&z ibites , lie venre o etok point 
a&z fiifible > & lorfqu o^ augxnentoit 
tes dofes au pokic de donner au verre 
le de^ <le fttfibtlbf reifuts , il pouflbk 
aiors des fels qui noircifloftent & gacoienc 
les couleiirs* D'aill^tns odanme on Atx&t 
c^Ilge ,1 ^<]MridonnBr:du wrs» ce Aegpt 
de fufiibilite, d'emptoyer ies^fek^dcoit 
on A^nt dc 'parler , en' gnmde do&^il 
^toic difficile de 1^ purifier aflez exac^ 
.t^Dneot^.^qur <pa& fe verae ne* p^^n 
contrader qpelques mauvaiCes qomt^ ; 
ipn a done pm ie pacd de ne ie Uvs^ 



que du borax calcine & du nitre le 
plus purifie , pour atteoddr & rendi^ 
plus hfihie le verre des tuyaux de 
barometres. 

Lorfque le verre qui xefuke de oe 
melange a ete au feu pendaiat un temps 
convenable , il eft net , compad , exempt 
<le buUes & txes^-briiiant ; il ne pou£& 
point de fds^ & ne p^it ecre attaque 
par aucun des acides ; 11 coniient a 
toutes les coideurs , meme a ceiles qui 
font tirees du fer; ii les met en fome 
&cilement & dans le mfcme temps : il^ 
eft vtai qu il a une petite couleur jsMr 
tmtre qui Jni vient du bof ax , & qu'il 
feroit mieux qu'il n'en edt point da 
tout ; mais cette couleur ne peut rien 
gater , puiiqu'eUe eft fi l^ere que le 
verre paroit tres - clair & tres - blanc 
iorfquil eft en lames fort minces-, 
& que la lame qu il forme Cur T^mail 
dans ia Feinture eft dune fmeile fin*- 
igiiliere* 

AVERTISSUMENZ 

cc AvANT d'emrer dans le 4etail de 
^y la manipulation a bbfcrver idans la 
a> conopoiiaon du fondant , on a cm que 

Bij 
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oi i on devoit, autant qu'il etoit poffible> 
99 en retrancher tous les termes confa-^ 
.» cres a la Chymie , afin de ne point 
9> embarrafler les Artiftes , ordinaire- 
93 ment peu verfes dans d^tte fcience r 
9>ceft pourquoi on a juge a propos 
9)de mettre des guillemets a tout ce 
. oy qui regarde efTentiellement les opera* 
99 tions , afin de diftinguer ce que les 
93 Artiftes font abfolument obliges de 
93 fuivre a la lettre ; & pour leur epar- 
93gner I'etude de chofes qui leur pa- 
ss roitroient obfcures par Fignorance oi^ 
93 lis font des princi^es & des termes 
93 qui en font le fondement ^ on a ea 
93 la meme attention dans tout le couss 
93 de cet ouvrage, 

93 On ne pent reuifir dans une op^-^ 
» ration qu'autant que les matieres qu on 
90 y emploie font bien choifies & pr€* 
93 parees avec foiu ; il feut done preft- 
93 are , parmi les tuyaux dom on fait les 
93 barometres, ceux dom le verre eft le 
93 plus blanc & le plus aife a fondre t 
93 il faut auffi etre bien a(Hire qu'il n& 
93foit point entr£ de plomb dans la 
93 compofiti(»i de ce verre ; pour, en 
» £tre aflure, il fexa ndgei&ire d expofe^: 



9> 
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93 rexttemite des tuyaux au fouffle de 
py la lampe ou du chalumeau des imaxt^ 
» leurs ; on connoitra par ce moyen fi 
93 le verre eft facile a fondre , & fi la 
d3 flamme ne le noir cit point , de fa90A 
» qu aprfes Tavoir nettoy6 , la couleur 
93 noire y refte > dans ce dernier cas , li 
faudroit abfbliunenc le xejetter comm« 
contenant du plomb on queJque autre 
33niatiere ndifible a la perfedion da 
93 fondant. 

33 Lorfqu'on s'eft bien afiur^ de la 
93 bonne qtialite du verre , il faut fecra-* 
33 fer dans lui mortier de verre » de por« 
9»celaineoa d'agate, avec un pilon de 
a^la meme matiere. On pourroit a la 
93 rigueur fe fervir d'un mortier & d'un 
93pilon de fer , pourvu qu'ils ftiflenc 
93 bien pxopres ; mais il (audroit enfuite 
33 avoir attention de faire tremper la 
^poudre da verre dans de Teau dans la^ 
93 quelle on auroit mis environ: un quart 
93 d efpnt de nitre ou d^eau-forte , apr^ 
93quoi on laveroit la poudre a plufieurs 
93 eaux , 8c aflez pour etre sur qu eUe ne 
93 contiendroit plus aucunes parties ml^ 
» talliques ,: puis on la feroit lecher. Le$ 
3> mcawrs de tnarbre &aiic trap tcn^^ 
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P3 dr^s, communiqueroient unepartie de 
39 leur fubflance au veire , ce qui de- 
9?manderoit la meme purification par 
93 Tefprit de nitre que pour les mortiers 
93 de fer, £nfin les porphyres memes 
93 n etant pas tout4rfaxt au0i durs que 
93 1'agate » w ibnt pas exempts de foup* 
93900. On eftobUge de s'en temr aux 
93trois efpeces de mortiers dont on 
93vient de parler. On commence par 
93conca{Ier le verre doucement & a 
99 tres-petits coups , de peur de caiTer 
93 le moitier que Ton aura couyert au- 
93parayant, & lorfque le veire eft en 
93 poudre afiez fine , on le criture dans 
)3 le mortier d'agate : on pafle enfuite 
pla poudre par un tamis tr^-ferre, 
99 & on la garde pour s'en fervir, 

93 II &ut que le borax foi^ calcine 
9> avant d etre mele avec le falpetre , 
»3 fans qnoi il fe gonfleroit au feu au 
9J'poInt de faire repandre hors du creufet 
99 la plus grande partie de la compofiv 
93 tion ; mais cette calcination exige 
93iine attention particuliere^ II faut, 
99apr^ avoir concalTe groffierement le 
99 borax , le metrre dans le. fond dim 
?»jcceufet.qui puifle en contenir aa moins 
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03 fix fois davantage > on ^net ce creufet 
33 fur des cendres chaudes, & Ton range 
33 tout autour des charbons ardents, 
33 eloignes du creufet environ de deux 
33 ou trois pouces ; auffi-tot que le feu 
33 agit fur le borax , il commence a fon- 
33 are & a fe gonfler extraordioaire- 
3D rnent. , SI le feu eft bien egai tout 
3j autour du creufet , iJ ne faut point 
33 y toucher jufqu a ce que le bruit qu il 
-33 &tt en fe calcinant ^ foit abfolument 
>3 ce(fe;^ors on retire le creufet, & il eft 
33 &cileja^7iec im <x>uteau d'en detacher 
-33 1^ borax -qui eft ti^s«-fpongitax , tris- 
>»legex<& fort blanc. ^ Ton donnoit*, 
93 fwHtam dans le commencenieiit , uii 
^3 feu trop vif , le borax ie vitrifieroit » 
^33 & on rSteroit difEcilement du ci^eufet 
M auipel il refteroit ^att^ch^, 
I ba^Ii ny> ^ j{>oint de preparation a faire 
21s ,aa iidlpetkie ; il &ut cfeulement aVoit 
:9o actandoiv de le ^oifir j)ien piiriiitf'^ 
::»{saik upm Ja fi[^(»np4>{itioil pourrok 
33jdofin0r un V^re de couleurverdStre, 
•33 ce qu'il .faut x£viter ar^ec foin* Le fat- 
93.petreicr)y^U£{'4sti p^tiees* colonnes 
d» oranipiiiei^tedidft'te 1^ puif^celul 
'«> cfoi ^nne^le pte ^ii^ ^vcxi^. ' 
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DOSES. 

Poudre du verre dt 

tuyaux de larome- 

tre. .,.•,,., 4. gros. 

Sorax calcini. ,,^, ,^2, gros 12 grains^ 
Nitre ou falpitre pu^ 

tifid • •4gr<^^ ^4 gfains^ 

w II faut commencer par bien meler 
»3 fe falpetre & le borax dans un laof^ 
»> tier de porcelakie ou de verre, avec 
93 un pilon de la m^e matiece^ On y 
»»met enfuite la poudre de vcrre ,' & 
»> Ton triture bien h tout enfei&ble avec 
.»>le pilon pendant plus d'une. :bonne- 
«» heure ; on laifle repofer ce melange 
93 dans le mortis au moins pendant 1 2 
93 heures ; apres quoi on le met dans un 
» bon crfeufet d'AlIemagne qui en puifle 
s^eontenir trois fois autant /:& dom: 
ao rinterieur a €t6 &bttd aUparavant^ayec 
93 le dolgt & uft peu du hhsac de ces 
»3 pains que Ton &it a Rouen ; cek 
» empeche la compofitioii' de percer k 
93creufet,On ar.du charbcta ^yBume datis 
» une .cheminee, (^diii^ire 5 c»<place le 
93creu/]et,couiv^ 4ii miHeu^ capons ea 

avoii; 
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>» avoir ecarte les charbons ; on rap" 
a^proche peu a peu les charbohs du 
»3 creufet , & on le decouvre, Cette 
w operation ne fauroit fe faire trop 
»> lentement & par degres. Les Verriers 
w appellent cela frittr la compofition , 
3> ce qui eft proprement la purifier de 
^i routes les matieres fufceptibles d'etre 
3> brulees , dont la fumee pourroit gater 
»Ie verre. Toutes les fois que Ion 
33 rapproche les charbons du creufet , 
» il faut avoir foin de le bien couvrir , 
3> parce que s il y tomboit la moindre 
33 parcelle de charbon , le verre feroit 
w enfame & gate. Lorfque Ton voit que 
73 la compofition commence a rougir, 
» on met le couvercle Air le creufet » 
» & on Tenvironne de charbons ardents ; 
j> on entretient le feu ainfi pendant ien- 
» vif on deux heures , apr^s lefquelles 
3> la matiere ayant bouillonne & fait 
3> tous fes gonflements , fe trouve raflife 
n au fond du creufet ; on laifle eteindre 
33 le feu , & lorfque le creufet eft froid , 
won voit la compofition au fond qui 
>3paroit opaque & dun rouge trSs- 
wfonc^. On couvre le creufet & on 
^ Tenvoie pour etre plac^ fous le fout 
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3> ou I'on cuit la porcelaine , dans Ten- 
33 droit le plus expofe a la vivacite du 
33 feu, pendant tout le temps que la 
P3 porcelaine eft a cuire. On ne lute 
33 point le creufet avec fon couvercle > 
33parce que Ton a.remarqueque le lut 
9> venant a fe vitrifier de bonne heure , 
33 couloit quelquefois dans le creulet > 
>9 & gatoit la compofition. 

33 On doit fe fervii: de creufets d'Al- 
93 lemagne ^ parce qu ils tiennent mieux 
33 le verre en fonte ; il y en a cepen- 
33 daht au travers defquels le verre pafle 
3a lorfqu'il ^ en fufion ; on s'en apper- 
33 ^oit aifement , lorfqu apres avoir ex- , 
33 pofe le creufet au feu pour friter la 
33 compofition , comme on vient de le- 
>3 dire , on reconnoit les fels qui fe font 
33 mis en fonte , & qui fe font voir au 
33 dehors du creufet , au point que meme 
33 quelquefois il s'y attache de la cendre ; 
33 alors on nettoie bien le creufet par 
33 dehors , & on le fait entrer dans un 
33 fecond creufet ,de fa§on que le creufet 
33 dans lequel eft la compofition , ne 
33 touche pas le fond de celui dans lequel 
33 on fa emboite ; par ce moyen le verre 
>3<jui paffera au travers du premiet 
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j> creufet fe trouvera raflemble tout 
jj entier dans le fecond creufet, 

y^titre Tondant gimraL 

»> Comme U peut arriver que Ton 
Hi ne fe trouve point a portee d'avoir 
*» des tuyaux de barometres^ou que Ton 
» ne veuiUe pas hazarder d employer les 
» autres elpeces de verres qu on pour- 
» roit leur fubftituer , faute de lavoir 
53 precifement les matieres qui font 
53 entrees dans leur compofition & la 
53 quantity de fels qu il leur faudroit 
9> ajouter pour les rendre fufibles au 
53degre que Ton fouhaite i il paroft 
53 beaucoup plus sur de feire le verre 
53avec les matieres premieres ; il eft 
53 vrai que cette maniere.de fairele fon* 
1) dant y <iemande la plus grande atten^ 
33 tion dans la manipulation , & qu elle 
>3 ne peut ^tre portee a la perfedion 
53quapres plufieurs operations fiu: la 
53 m8me conipofition. 

05 La matiere dont on compofe ce 
» verre doit etre un fable tr^s - blanc 
53 ( celui de Nevers eft le meilleur ) ; 
» on le fait calciner fous le four d'un© 

Cij 
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?? Fayancerie , apr^s Tavoir lave a pki- 
33 Ceurs eaux ; li Ton craint de n'avoir 
9) pas un aflez beau fable y. on peut y 
pjiubftituer des pierr^s a fufil noires, 
?3 que Ton reduit en poudre blanche , en 
?3 les eteignant , apres les avpir fait rougir 
pj au feu , dans de Teau froide , a plufieurs 
?> reprifes , jufqu'a ce qu elles devien-r' 
3j neQt friables. Cette poudre que Ton 
?3 mele avec du bor^x calcine , du fair 
ojpetre & un peu d'arfenic, fait un 
33 beau cryftal biw CQmpa<3;e &; tres^ 
9^ brillant. 

0? Le grand point eft de ne mettre 
93 dans la compofition que la quantite 
33 de bora?£ & de falpetre neceflaire 
33 pour dillbudre le fable & le vitrifier : 
33 lorfqu on en met plus qu il ne faut , 
33 Texcedent s'^ttache awx parois du creu- 
33fet,qui etant fouvent d'une matiere 
93 melee de fer , fait un verre de cou-^ 
33 leur verte & dur , qui fe melaht avec 
99 celui de la compofition , la gate en-r 
93tierement, On voit par-1^ quil eft 
^ impoffible de faire a la premiere op^- 
93 ration un verre audi pur & aufli facik 
93 a fondre que le doit etre celui dont 
3? on a befoin poux meler avep ks qout» 
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»> leurs dans la Pelnture en 6mail. 

33 II faut done commencer par faire 
» un verre tres-pur & tres-net , en ne 
to mettant que la quantite de borax & 
to de falpetre neceflaire pour vitrifier le 
to fable. Lorfque ce verre eft fait ^ 
to comme il fe trouve *tfop difficile a 
93 fondre , on le retire du creufet apris 
»3 lavoir cafle , on en ote avec grand 
to foin ce qui pourroit s'y ette attache 
3j de la matiere du creulet. On ecrafe 
33 ce verre ^ans un mortier , comme on 
to Ta dit de celui des tuyaux de baro- 
ns metres ; on le fait pafler au tamis,, & 
D3 on le remet au feu de nouveau , en 
33 y ajoutant du borax & du falpetre , 
33 & en obfervant du refte les memes 
33 precautions done on a parte. Si ce 
33 verre ne fe trouvoit point encore 
33 affez fufible , on le remettroit au feu 
33 en y ajoutant de nouveau du borax 
33 & du falpetre , mais en moindre quan- 
33 tite. 






U) 



50 Trait! pes Couleurj 
PREMIERE COMPOSITION. 

D O S E Sr 

Salle de Nevers cal-- 

cine 4 gros^ 

Salpitre tris-pufific. . 5 gros. 

Borax calcine igros 28 grains^ 

Arfenic 8 grains. 

33 II faiit commencer par bien broyer 
33 le fable dans un mortier d'agate. On 
03 triture avec le pilon le falpetre & le 
d3 borax enfemble dans un mortier de 
»verre ou de porcelaine , apr^s quoi 
33 on y mele Tarfenic & le lable ; on 
» continue de triturer le tout enfemble 
93 au moins pendant une heure ; on l^iiTe 
33 repofer la compofition dans le mor- 
:i3 tier pendant un jour ; on la met dans 
33 un creufet dont le dedans a ete frotte 
33 de blanc ; on met le creufet au feu 
33 pour friter la compofition ; & enfin 
33 on le place apres cela fous le four 
33 d'une Manufafture de Porcelaine , le 
D3 tout en obfervant les precautions que 
33 Ton a prefcrites pour le fondant fait 
33av6c les tuyaux de barometres. La 
33 feule di£[e3:eDce qui fe trouve eotre 
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^ ces deux operations ^ c'eft qu apres 
>^ avoir firite la compofition du fondant 
9y de ttiyaux de barometres , on a dit 
00 qu elle etoit d*un rouge fonce , & que 
55celle-ci en fortant d'etre frit^e , fe 
»:> trouvera prefque blanche , n ayant 
D» qu une tres-legere teiuture de rouge , 
03 parce qu il n'entre point de manga- 
3j ne/e dans cette derniere compofition , 
3>& qu'il sen trouve dans la compo- 
se Ction avec laquelle on fait le verre 
33 de tuyaux de barometres, 

33 Cette compofition , apres avoir 
53 eu fuffifamment de feu , donne un 
53 beau cryftal , tr^s-net & trbs-brillant , 
33 qui pourroit meme fervir a faire de 
33 belles pierres de couleur , fi Ton avoit 
ii ajoute dans la compofition un peu 
yy des chaux tirees des metaux , fuivant 
» la couleur qu on auroit defire ; mais 
33 comme il fe trouve trop dur a fondre 
93 pour l'£mail , il faut cafler le creufet , 
33 oter avec le plus grand fcrupule tout 
93 ce qui fe pourroit trouver des parties 
3i du creufet attachees au verre , le piler 
33 enfuite dans un mortier de porce- 
33 laine ou d'agate , le tamifer & en 
«> former la compofition fuivante« 

Civ 
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SECONDE COMPOSITION. 

Doses, 

Poudre du cryftal ci- 

dejfus 4 gros. 

Salpitre tres-purifie . , 2 gros 48 grains^ 
Borax calcine i 2gros^ grains. 

5>On prendra exaftement^les memes 
33 precautions pour la manipulation de 
3>cette compofition , que celles que 
^5 Ton a prelcrites pour le fondant qui 
33 fe fait avec le verre des tuyaux de 
53 de barometres ; & lorfque le creufet 
» aura ete fous le four d'une Manu- 
al fafture de Porcelaine , pendant tout 
33 le temps de la cuiflbn de la porce- 
33 laine , on aura un beau verre bien 
33 compade & tr^s-brillant , quoiqu un 
33 peu jaunatre , qui fe parfond dans le 
33 meme temps que celui qui eft fait 
33 avec les tuyaux de barometres , & 
93 qui a meme un peu plus d'eclat 3c de 
33 vivacite. Chacune de ces operations 
33 produit ordinairement 6 gros de fon- 
33 dant tout epluche , lorfqu il n en a 
33 rien pafle au travers du creufet, 

33 Pour bien ^lucher le fondant 4 
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^i <:*eft-a-dire , pour oter du verre toutes 

oi> les petites parties du creufet qui pour- 

>> roient y etre reftees attachees ; apr^s 

^5 avoir cafle le creufet , on vifite tbacun 

35 des morceaux du verre , & avec la 

3^ panne d'un marteau on fait fauter ce 

»:> qui eft refte du creufet, Lorfque les 

33 morceaux font trop gros , pour que 

^:> cela fe fafle aifement , on les cafle 

33 en plufieurs autres , & avec de pe- 

33 tites pinces on ^grife ce qui pourroit 

33 fe trouver de mal-propre. II raut ainfi 

33 pafler tous les morceaux en revue , 

3:> & n en pas mettre un feul qui puifl6 

^ etre tant foit peu foup9onne. 

33 Toutes ces operations font en 
»5 petites dofes , parce que Ton a re- 
93 marque qu en les faifant en beaucoup 
53 plus grandes dofes , la compoCtion 
35etoit fujette a paffer au travers du 
33 creufet. 11 faut aufii faire attention 
33 que fi Ton n'obferve pas fcrupuleu- 
33 fement toutes les manoeuvres iodi- 
se quees , ou fi Ton ne travalUe pas avec 
33 la plus grande proprete , on ne doit 
33 pas etre furpris de trouver des reful- 
33 tats tous differents ^ & de ne pas 
33 reuflir >3, 
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REMARQUE S. 

On s'eft appergu que le fondant , qui 
vient d'etre decrit , broye , tanaife , & 
garde en cet etat pendant deux ou 
trois ans , s*etoit altere , & que le poll 
ou le liufant des couleurs n'^etoit plus 
auffi parfait ; cela pofe , il faut n^ea 
broyer qu'une petite quantite a la fois ,. 
ou bien il faut pafler un peu d'eau 
feconde fur le fondant broye que Ton 
foupgonne ; c eft-a-dire > le laifler fe- 
journer quelque temps dans .de Teau 
melee avec un peu d'efprit de nitre ou 
d'eau-forte ; on lavera enfuite ce fon- 
dant broy^ dans plufieurs eaux , 8c on 
le fera fecher ; par cette op&ation it 
reprendra routes les qualites qu il avoit 
auparavant. Au refte , cet inconvenient 
ne doit point paroitre etonnant , puif- 
qa'il arrive aufll a Fl&mail btanc dont 
on fait les fbnds ; les l^mailleurs s'en 
tl^Iivrent en prenant les precautions que^ 
Fon vient de rapporter* 

Tous les Chymiftestombent d'accord 
que c'eft un fluide qui eft le principe 
ou la caufe des couleurs > ils convien- 
nent en meme-temps que ce fluide dt 
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fi fubftil , qu il penetre tous les corps , 
& qu il eft Tame & Tagent de tous les 
phenomenes de la nature. Les uns le 
regardant comme le principe du feu^ 
Tout appelle {implement la matlere in- 
flammable ; d'autres Tont nomme le 
foufre principe ; enfin Stahl lui a donn^ 
le nom de phlogijiique , qui a ete adopte 
par tous ceux qui Ton fuivi. Le phlo* 
giftique n'ayant aucune couleujr par lui- 
meme , & etant toujours intrinfequement 
de meme nature , ne peut occafionne]; 
tant de varietes de couleurs dans les 
corps , qu autant qu il y rencontre unc- 
bafe a laquelle il s'unit en plus ou moins 
grande quantite. C'eft cette bafe , dont 
la nature n'eft pas encore bien connue , 
que quelques Chymiftes ont appellee 
la terre mercuridle ou la troifieme terre 
de Becher. M. Lehmann » dans fes (&u«» 
vres traduites en Fran9ois , Tome II , 
page pp , dit qu elle fert de moyea 
d union entre la terre vitre/EWe & le 
phlogiftique. C'eft done a la quantite da 
phlogiftique , a la nature de cette bafe 
& a la fa^on dont il y eft combing , 
qu il faut attribuer la variete des cou- 
leurs* Cela pofe » fi le phlogiftique eft^ 
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legerement combing , il produit certai-* 
nes couleurs , s'il I'eft plusr fortement 
ou en plus grande quantity , il en pro- 
duit d autres. Les cbaux de plomb di& 
feremment colorees, fuivant les difFe- 
rents degres de feu qu elles ont foufFerts , 
ne laiflent rien a defirer fur la \irit6 
de ce que Ton avance ici. On peut 
chafler le pHlogiftique d'un corps , 
pourvu que ce (bit a feu ouvert , parce 
qu'alors il fe diilipe dans I'air ; la cal* 
cination des metaux en eft la preuve ; 
on peut faire pafTer le phlogiftique d'un 
corps dans un autre , pourvu que ce 
foit a feu clos. La converfion du fer 
en acier ne peut s'expliquer qu'en ad- 
mettant ce principe ; mais il faut faire 
attention que le phlogiftique qui eft 
chafle d un corps , entraine fouvent avec 
lui quelque cnofe de la fubftance du 
corps dont il eft chaffs. C'eft le fen- 
timent de M. Lehmann y qui dit dans 
rOuvrage que Ton vrent de citer , Tome 
II , page S6 , que le phlogiftique non- 
feulement fe diflipe tres-aifement , mais 
encore que dans un feu violent il en- 
traine des portions des deux autres 
principes avec lui : c'eft ce qiu fait que 
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dans les redudions des metaux^ il y a 
toujours une certaine quantity de la 
chaux du metal , qui ne peut fe re- 
duire. Tous ces precedes font fi connus 
des Chymiftes , que Ton ne croit pas 
devoir les leur remettre devant les yeux, 
Il y a cependant des cas ou il faut 
le contad immediat du corps , dont le 
phlogiftique fort , pour operer TefFet 
que Ton defire. Les mines ne prefinent 
la forme metallique , qu autant qu elles 
font touchees par les charbons enflam- 
mes , & Toperation de refprit volatil 
du vitriol ne reuflit qu autant que la 
cornue qu'on y employe eft felee , & 
admet par cette fente immediatement 
le phlogiftique du charbon ; il paroJt 
done qu il faut trois chofes pour fair© 
un verre colore, 

I**, Une fubftance qui mette la ma- 
tiere vitrifiable en fufion. 

2,^y \Jw fubftance qui fe vitrifiant 
avec elle , foit de natu^re k retenir le 
phlogiftique. 

3®, Une fubftance qui fournifle le 
phlogiftique » & dans laquelle il foit 
^Qi fixe pour n etre pas diflipe par 
Je feu ^ av wt que le verre ioit en 
font^. 
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Ce qiii arrive dans les proc^des qa€ 
ton vient de donner, pour faire les 
deux elpeces de fondants ci - deffus ^ 
parolt conforme a ces principes ; la 
couleur rouge foncee que prend la com- 
pofition dam le procede du premier 
fondant , a ^t^ produite par le phlo- 
giftique du nitre > qui venant a pene- 
trer le verre des tuyaux de baromctres 
en fulion , y demeure fixe par la man- 
ganefe ^ qui avoit et^ employee dans la 
premiere origine de ce verre. 

Dans le proc^e du fecond fondant 
oil il n entre point de manganefe , cette 
couleur rouge ne paroit pointy parce 
que le phlogiftique du nitre ne trou- 
vant point de matiere qui ie fixe 9 palle 
tout au travers de la compofition^ & 
fe diflipe par la force du feu. Ce n'eft 
point la manganefe feule qui a produic 
cette couleur foncee , puifquil n'en pa- 
toiffoit aucune dans le verre des tuyaux 
de barometres, & que cette couleur 
iorfqu elle a paru , s'eft diflipee a mefure 
qu elle eft reft^e plus long-temps expo- 
fee au feu 9 au point qu'il n en demeure 
aucune trace dans le verre , lorfque le ^ 
feu a ete affez long & adez violent. 
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La nianganefe cependant continue de 
refterdansle verre , puifquefi Ton vient 
a le remettre au feu avec du nitre , la 
couleur rouge foncee reparoit de nou- 
veau , parce que la manganefe , a qui 
la force du feu avdit enieve le phlo- 
giftique du nitre , en etant debarraflee, 
fe trouve par ce moyen en etat d ar- 
r^ter encore le phlogiftique que lui 
fournit le nouveau nitre. D'ou Ton 
voit que dans ce proced^ c'eft le borax 
qui a mis le verre en fuiion ; que c'efl: 
la manganefe qm a retenu le phlogifti-* 
que qui a colore le verre ^ & que c'eft 
le nitre qui a fourni le phlogiftique. 
On a fait entrer I'arfenic dans la 
compoiition du fecond fondant a la 
place de la manganefe ^ non-feulement 
parce qu'il eft lui-meme un fondant , 
mais encore parce qu etant extremement 
volatil , il entraine avec lui , en fe fu- 
blimant , les fubftances qui auroient pu 
donner de la couleur au verre , c6 qui 
lui donne plus de nettete & de brill- 
iant. II faut cependant prendre garde 
que la dofe n en foit pas trop forte ; 
parce que dans ce cas il ouiroit a la 
tranfparence du verre » & le rendroit 
laiteiix. 
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Apres avoir vu les raifons qui ont 
engage a retrancher abfolument de la 
compofition du fondant routes les pre- 
parations de plomb , on pourroit de- 
mander pourquoi on ne le bannit pas 
audi de la compofition de I'l^mail blanc ,; 
dans laquelle ces preparations entreht. 
Ne doit-on pas craindre que les cou- 
leurs quQp applique par defliis, ne r6» 
vivifient le plomb , & ne fe trouvent 
par-la noircies & gatees ? D eft certain 
que cela ne manqueroit pas d'arriver 
s'il a entroit que du plomb dans la com- 
pofition de r^mail blanc ; mais il faut 
faire attention que le plomb y eft com- 
bine avec retain: tout le monde fait 
combien la chaux de. ce dernier metal 
eft difficile a revivifier , quelque feu 
qu on lui donne , quahd on ne I'a pas 
melee avec des matieres grafles , parce 
qu il n y a qu elles' qui puiffent rendre 
a 1 etain le phlogiftique qu il a perdu. 
C'eft done Tetain qui empeche dans la 
compofition de T^mail blanc, que le 
plomb ne foit aufli fufceptible d'etre 
reviviBe , qu il le feroit fans cettq com-^. 
binaifon. 

Le fondant fait dans la Feinture en 

l&mai^ 
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fimail le meme eflFet que Thuile , la 
gomme , ou la coUe font dans les autres 
Peintures ; lorfqu il entre en fufion , il 
fert de lien entre les petites moMcu- 
les de la couleur , & il les attache' en 
m6me-temps a lafurface de Tll&inail blanc, 
& vitrifie les couleurs avec lui ; il fuit 
de-la que Ton ne doit point fe flatter 
de pouvoir \ employer les fubftances 
dont le feu enleveroit la couleur avant 
que le fondant lui-meme (ut entre en 
fufion y comme celles qui font tirees des 
vegetaux , &c. Mais comme il fe trouve 
des fubftances qui fe vitrifient avec le 
fondant plus ou moins facilement , on 
eft oblige d obferver fur chaque cou- 
leur la quantite de fondant qui lui eft 
neceffaire pour la faire entrer dans une 
parf^te vitrification. Si Ton met trop 
peu de fondant , la couleur refte bien 
attachee fur V-mail blanc i mais le fon- 
dant n etant point en aflez grande quan- 
tite pour la penetrer & la vitrifier , 
eile refte terne & fans aucun luifant. 
Si Von met trop de fondant , non-feu^ 
lement Von aftbiblit la couleur, mais 
elle s'etend & s'imbibe dans V-mail 
blanc i les contours ne font point exa^ 
PartUL D 
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& tennines , & les traits delies devien- 
nent tout-a-fait impoffibles , parce qu ils 
ne reftent point tels que le Peintre les 
a faits. 

U faut done avoir grand foin de 
bien examiner les petits eflais que Ton 
fait de chaque couleur , afin de favoir 
fi-Fon doit diminuer ou augmenter la 
quantite du fondant ; on en jugera aife- 
ment par les remarques que Ton vient 
de faire. II pourroit cependant arriver 
qu une couleur exigeroit une trop grande 
quantity de fondant , pour que la Pein- 
ture eut le luifant qu elle doit avoir. 
On a eprouv^ que lorfqu'on mettoit 
avec une couleur plus de fept fois fon 
poids de fondant , elle etoit difficile k 
employer , parce qu'alors la couleur 
ne coule point &cilement au pinceau ', 
&; Ton retombe prefque dans Tincon* 
V^nient dont on a parle, lorfque Ton 
peint ^vec du verre ; dans ce cas il 
n'y a d autre parti a prendre que 
d'abandonner cette couleur » & de fe 
tetoumer d'un autre cote, 

II refte cependant un moyen , mais 
dont il ne faut fe fervir que dans la 
derniere n^ceflite, S'il arnvoit qu apr^ 
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I'ouvrage fini , on vint a s'appercevok 
que quelque couleur n eiit pas pris le 
luifant que doit avoir Touvrage total , 
on pourroit y remedier par le moyen 
. du fondant que Ton broy eroit pendant 
long-temps fur Tagate avec de Teau fint 
pie , & que Ton appliqueroit avec le 
pinceau , uniquement fur Tendroit qui 
n'a pas pris le luifant i G apres que 
I'ouvrage eft fee , on le met a parfondre 
de nouveau , Tendroit qui n'^toit pas 
luifant , fe trouvera retabli. Le fondant 
bien broye avec Teau , fera une cou- 
leur blanche qu'il faut avoir attention 
de coucher avec la pointe du pinceau^ 
& R claire , qu'elle ne forme fur la 
couleur que Ton veut rendre luifante^ 
qu'un petit nuage prefque impercep- 
tible. 

On en a dit affez fur le fondant i 
il faut pr^fentement parler des couleurs 
avec lefquelles on le mele. On va les • 
traiter feparement , en commenjant par 
h blanc,comme la plus utile pour former 
avec chaque couleur les diflferentds nuan- 
ces ou teintes, dont le Peintxe pent avoii; 
befobr - , 

Dij 
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PHIMIHHBaBHaiMHnHHWBBBHBBHMkafliVHHHVW 

CHAPITRE III. 
Le Blanc. 

O I les Peintres en tmail d'aujourd'hui 
ne fe fervent point de blanc dans leurs 
ouvrages , ce n'eft pas qu il ne leur foit 
extremement^ neceflalre ; la difficulte 
d'en avoir de beau^ jointe a celle de 
pouvoir I'employer avec facilite , les a 
determines a s'en pafler ; pour y fup- 
pleer , ils ont pris le parti de ne pein- 
dra ' que fur des fonds blancs > & de fe 
fervir du fond , en T^pargnant , pour 
produire les blancs & les clairs dont ils 
peuvent avoir befoin. 

On fera peut-etre furpris de ce qu ils 
n'ont pas cherche a employer pour 
ieurs blancs la meme matiere dont ils 
fe fervent pour les fonds , c'eft-a-dire , 
' I'Email blanc ; mais 11 &ut faire atten- 
tion que r^mail eft uo verre , & que 
Ton a vu qu il etoit impoffible de pein- 
dre fimplement avec un verre. I)'un 
autre cote , il ne faut pas que la cou*- 
leur porte d epaiffeur uu: le fond ^ ce 
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qui ne manqueroit pas d'arriver fi ron 
fe fervoit d'^mail blanc. La difficult^ 
etoit de menager le fond pour faire pa- 
xoitre le blanc dans les petites parties 
ou il etoit abfolument indifpenfable de 
le voir pur j par exemple , dans une 
tete , les deux petits points blancs qui 
doivent etre fur la prunelle dans les 
yeux , devenoient impoflibles a mena- 
ger par leur extreme petitefle. C'eft 
ce qui a quelquefois oblige des Pein- 
tres a ne mettre ces points blancs dans 
les yeux de leurs portraits , qu apres 
qu ils etoient entierement finis ; & pour 
cela ils choififlbieht dans de TEmail 
ecrafe deux petits grains quTls coUoient 
avec de la gomme , & ils les faifoient 
enfuite legerement parfondre pour leur 
donner de la rondeur & les attacher.. 

Lorfqu* on etoit affez heureux pour 
avoir une couleur foncee & foUde , on 
n ayoit aucun moyen pour Teclaircir 
& en faire une fuite de nuances diSiS- 
rentes ; fi par malheur cette couleur 
devenoit plus foncee au feu & ne fe 
trouvoit plus d accord , il n'y avoit 
point d'eiperance de pouvoir raccomr 
moder ce de&ut* Si une couleur fe troi^ 
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voit degradee par le feu , on ne potK 
voit y remedier en mettantr une autre 
couleur par de(Kis , puifque cette der-* 
niere laiilbit toujours appercevoir les 
defauts de celle qui etoic par deflbus ; 
les reflets & les coups de lumiere qui 
donnent de la rondeur & de la verity 
aux objets » etoient toujours mal exe- 
cutes. Des couleurs qui s'etendent trop 
& s'imbibent dans les fonds ; des fentes 
& des ceillets qui furvenoient dans les 
feux ; tout contribuoit a defoler un 
Axtifte qui voyoit perdre ou devenir 
d€fet5hieux en moins de deux minutes ^ 
im ouvrage qui lui avoit cout^ quel- 
quefois plufieurs mols de travail. 

On ofe afliirer que le blanc , dont 
on va donner la compofition , remedie 
a tous ces inconvdnients , & que par 
fon moyen le Peititre en iimail pourra 
compofer une palette de couleurs avec 
autant d*etendue & de facility qu un 
Peintre a Thuile , puifqu'il k m61e ^ga- 
lement bien avec toutes les coufeurs, 
ians leur donner aucutie epaifleur ; \i 
teur donne meme de la force , &' les 
met en ^tat de foutenir tous les feux 
ians ie d^grader* Oa n eft point oblige 
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menagef aucunes parties des fonds », 
& Ton peint large ; ce qui fait que 
la Peinture parolt mieux empatee & 
plus moelleufe, Ce blanc s'emploie tres- 
facilement ; ainfi on peut,par fon moyen, 
rehauiler les couleurs & donner des 
coups de lumieres ou le Peintre en a 
l>efoin. S'il arrive que quelques-unes des 
couleurs n'ayent pas reu/C , on peut 
peindre par defliis & raccommoder 
Touvrage fans qu^ les couleurs qm font 
de{Ibus 9 puiffent nuire. Si en pafiant 
Touvrage au feu , il arrive qu il le fafle 
un oeillet ou quelque fente , on perce 
Toeillet avec un diamant, on remplit le 
trou avec le blanc mele de la couleur 
qui convient 9 on fait parfondre 9 & 
on peint defliis comme s'il n'etoit rien 
arrive : on raccommode de m6nie les 
fentes. Lorfquon doute de la qualit6 
de rtmail , dont on s'eft fervi pour 
faire le fond, on peut avant de peindre » 
mettre une couche de blanc lur toute 
la piece , & la faire parfondre enfuite 
fous la moufle ; on fent aifement que 
les couleurs deviennent alors plus ana- 
logues au fond , & font moins fujettes 
jk foufirir de changement. D'ailleurs ;, 
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fi le fond avoit quelques taches , cette 
manoeuvre empecheroit queles couleurs 
puifent en etre gatees. 

Puifqu au moyen du Wane on eft le 
maitre d'etendre les nuances des cou— 
leurs autant quon le defire, il paroir 
qu a la rigueur , fur-tout lorfqu'on peint 
en camayeux ^ on pourroit finir un 
ouvrage en ne le faiiant pafler qu'une 
fois au feu ; ce qui feroit un grand 
avantage , principalement pour la Pein - 
ture fur la porcelaine. 

Entre tous les metaux , dont les dif- 
folutions donnent des precipites bl^^ics , 
retain paroit le plus propre a fournir 
le blanc dont on a befoin. On tire des 
precipites blaqcs du plomb & du bif-^ 
muth qui fe vitrifient aif^ment ; mais 
la mpindre fubftance etrangere eft ca- 
pable de les reduire , c'eft-a-dire , de 
ieur reftituer leur forme metallique. II 
n en eft pas ainfi de Tetain dont la 
chaux fupporte un tr^s-grand feu fans 
fe revivifier ; d ailleurs , cette chaux 
fe mele aifement avec le verre en fu- 
fion qu elle rend opaque , blanc & facile 
a mettre en fonte ; elle a auffi ravan^ 
tage d'entrei; poux beaucoup dans la 

compofition 
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tompofition de T^mail blanc, fur k- 
quel on peint , ce qui rend le blanc 
qu'on en tire 9 plus analogue au fond » 
& plus propre a s'y joindre. 

II ^'eft done plus queftion que de 
trouver un moyenpour calciner Tetain ; 
4 de fa9on que la chaux en foit extre- 
mement blanche. Parmi tous les d^e- 
rents proccdes que J'on a eflayes pouc 
parvenir a ce but ^ il n y en a point 
qui ait mieux r^ufli que la calci- 
nation de retain par le fel marin. II 
eft effentiel que les chaux metalliques 
que Ton emploie dans la Peinture en 
Email , foient delivrees d'acide autant 
qu'il eft poifible ; celui du fel marin 
eft plus aife a chafler que celui du vi^ 
triol 9 & meme que celui du nitre ; 
d'un autre cote , le fel marin contient 
nne bafe alkaline , tres-&cile a mettre 
en fufion , & propre par fa nature a 
r^ndre le verre opaque & blanc par 
Vextreme divifion dans laquelle elie eft. 

AVERTISSEMENT. 

«cLe choix de Tetain eft important 
3> a caufe de la variation que Ton trouvQ 
Partie I, E 
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s>3 dans Us diiferents alHages que les 
P3 Potiers d'^tein y molent. S'il etoit 
33 poffibk d'en trouver ou il n y en 
33 efit point, du tout , ce feroit , fans 
39 contredit , le meilleur » mais comrne 
3> it eft tyes^difficile de faire venir celui 
33 que Ton connoit en Amgleterre , foU5 
33 le nom d'etain purge , on^ a pris le 
39 parti de.fe fervir de ceUii que les Po- 
33 tiers d et»in appellent Vetain neuf ou 
93 VetaiTtf doux , qu ik vendent trente- 
» deux fols. la livre. 

33 Pour le fel marin , le plus blanc 
p3 eftle meilljeur ; on le prendde Tefpece 
p» de celui que Ton met fur lbs petits 
z>3 pots de beurre qui viennent de fire- 
3> tagne>. D eft encore mieux , pour le 
y> purger de toutes les ialetes qui pour-<^ 
»3 roiW s'y rencontrer , de le faire dit- 
^sfoudre en verfant^ de I'eau defliis ; 
ddO^mtre cette eau en la feifant pafler 
»au travers d*un papier gris. On la 
P3 met fur le feu dans un vafe de terra 
P3 ou de porcelaine bien propre , jufqu'a 
33xe que Teau s'etant evaporee fur le 
33 feu , laifle le fel a fee , qui par ce moy en 
?^ fe trouve trfes-blanc v oh met ce fel 
^j dsns un creufet qui n'ait point ^a- 
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55 core fervi , que Ton couvre ; & on 
^Jtient au feu jufqua ce qu'il ne fe 
:»fafle plus de craquemrat ou de de- 
3j crepitation, 

DOSES. 

Etain doux . • . ^ i gros. 

Sel prepare, 2gros. 

3j On commence par mettre un creu- 
» fet a rougir dans le feu , aprfes Tavoir 
35 couvert , de peur qu it ne tombe de- 
9> dans du charbon ou de la cendre ; 
5>lorfque le creufet eft rouge, on y 
»> met retain , on le recouvre , & on 
3j le laifle ainfi , jufiju a ce que Ton juge 
35 que retain foit non-feulement fondu , 
w ihais meme qu il foit rouge ; alors on 
3) met dans le creufet , fans le retirer du 
5j feu , le double du poids de Tetain , 
33 de fel marin prepare comme il a ete 
33 dit. On remue avec une baguette de 
33 fer , dont on a fait chauffer le bout , 
3> jufqu au fond du creufet , afin de bien 
33 meler enfemble Tetain fondu & le feh 
33 On recouvre le creufet que Ton con- 
33 tinue a tenir bien entour^ de char-* 
» bons ardents 5 on le decouvre par 

Eij 
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» intervalles pour remuer avec la ba- 
w guette de fer , dont |e bout eft propr^ 
^3 & chauflfe. Lorfque k bout de cette^ 
07 baguette commence a blailchir* c'eft 
35 une marque que la calcination eft bien 
?3 avancee : on continue cette manceu^ 
35 vre pendant pres d'une heure , apres 
7i (juoi on retire le creufet du feu^ 

35 On ecrafe la matiere qu on a tir^e 
o> du creufet , <lans un mortier de verre 
V ou de porcelaine , ^ on la met dans 
33 une capfule , qui n eft qu'un teflon 
93 des petits pots de gr^s , dans lefquels 
33 on apporte le beurre de Bretagtie. 
33 On met cette capfule au milieu des 
33 charbpns ardents , en prenant^ bien 
?3 garde qu'il n en tombe dedans , & 
33 on la c:ouvre d'une moufle ouverte 
33 par. les deiax bouts. La moufle eft 
33 une petite arcade de terre ^ creufet , 
33 qui empeche le charbon ^e tomber 
33 dans la capfjule. On met d'abord peu 
33 de charbons ardents fur la moufle , 
33 & on augmente enfuite le feu par 
33 degres , jufqu'a ce que la moufle loit 
?3COUverte par defliis , par devant & 
33 par derriere de charbons ardents. On 
^3 continue le feu de cette fa^on pejn^ 
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^ dant tfois bonnes heures ; apres quoi 
3> Ton degage la moufle du cha^bon qui 
01 eft autour ,* on la kve & on retire 
?:> enfuite avec des pincettes la capfule 
>y du feu. 

wOn trouve fe matiere affez dure 
3>& un peu attachee a la capfule ; on 
oy la fait tomber avec la lame d'un^ cou-^ 
^ teau dans un mortier de verre ou d^ 
^ porcelaine , & on la broie bien long-^ 
9> temps avec un pilon de la memd 
5a matiere. 

i3 Lorfque la matiere eft reduite en 
33 poudre , on la met dans un grand 
53 vafe de verre ou de cryftal , & oflr 
53 verfe delliis de Teau filtreetres-chaude; 
>3 jufqua ce que I'eau furpafle la matiere 
53 de deuX' ou trois doigts. Alors on 
53agite fortement cette eau avec tiai^. 
53 lame de verre ou de cryftal , & tout 
53 de fuite on verfe Teau en penchant 
53 doucement le vafe , & prenant garda 
53 de ne pas verfer ce qui fe trouve au 
53 fond : on remet de nouvelle eau 
53 chaud^ fur la matiere qui eft refte^ 
33 au fond , qu on agite & qu on reverfe 
53 enfinte , comme cm a fait la premiers 

^ioisr On continue cette manoeuvre 

Eiij 
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d'tant que Ton voit que Teau chaude 
93 que Ton a remife , devient blanche ; 
>» on garde ce qui eft deineur^ au fond , 
^ySc qui lie teintprefque plus Teau, En 
o> broyant ce refte fur une a^ate ou 
93 fur une glace , & reverfant de Teau 
93 deflus comme on a de)a fak ^ on en 
93 tireroit encore un blanc ; mais qur 
93 n'^tant pas de la na^me finefle & de la 
93 meme beaut^ que Tautre » ne pourroit 
93 fervir que dans les melanges des cou* 
93 leurs. 

93 On laiflfe repofer toutes ces eaux 
93 blanches dans ie vafe ou on les tt 
93 verfees enfemble , jufqu a ce que la 
93 matiere blanciie qui les teint , fe foit 
33 precipitee au fond , & que Teau foic 
'3ode venue claire; on verfe doucement 
. 93 cette eau claire , & on remet de nou- 
aovelle eau chaude fur la matiere qui 
»3eft reftee au fond > on continue a 
93 changer oette eaai lorfqu elle eft de^ 
93 venue daire , & a en rcmettre de nou-» 
>3 velle , jufqu'a ce que Ton )uge que 
93 les eaux ont entierement emporte 
93 Tacide du feL Ordinairement fur trois 
93 gros de matiere fur laquelle on a mis 
9? un demi-feptier d'eau, il fuifit davoic 
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^ renouvelle cette eau i cinq, ou fix 
33 reprifes. 

3^ On tranfporte enfiiiee fe Wane 
^3 dans un grand pot de tecre feien ver* 
>3 niilc , contenant au itioins deux pin- 
^ tes ; on acheve de Teiftpiir eeau 
o> filtr^e , & on la fait bouitlir a gros 
*3 bouilloiK pendant deux heures , en 
»3 remettant de nouv^elle eafu cha«de a. 
53 la place de celle qoi s'^aip6i?e. Plt^ 
a^ce pot comiendra d'^aiu , & mieux 
33 1'op^ration teuffira. On Ate le pot Ah 
35 feu , & on kdflfe repofor Teau pendafift 
»D plufieurs hfcrares ; apr^s quoi on panche 
90 doucement le pot ,. & Ton decante 
3> Teau tant quelle -fe trouve claire ;. 
»> on verfe le refte dans un gobelet de 
» verre , qu on acheve de remplir d eau 
93 fraiche ; on vuide c^tte 6am lorfqu'elle 
» eft claire , & on verfe le blanc danis 
^une foucottpe ou dans une taffe k 
» cafe. Un joiar apr^s , lorfque le Wane 
» eft tout-i-fkit di^pofe au fond , on 
M applique dans Teati (jui le furnage , 
35 une meche de Coton que I'on a im- 
33 bibee d'eau auparavant , & dont le 
33 bout qui pend hors de la taffe , eft 
» plus long que celui qui eft dedansr 

Eiv 
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»3 L'eau s'ecoule ainfi peu a peu , & le 
33 blanc rofte a fee. On couvre la taffc 
3>avec un papier pour empecher la pouf- 
?y fiere d'y penetFer , & on laifle fecher 
D> le blanc ainfi tout-a-fait ; ou fi Ton 
D3 eft prefle , on met la taffe fur la cen- 
33 dre chaude. Cette poudre broyee fur 
or une agate avec un peu d'eau & trois 
33 fois fon poids du fondant , donnq un 
3>tres-beau blanc, 

33 On a vu qu apres qu on a l^ve, au 
33 fortir de la moufle , a plufieurs eaiix^ 
33 la matiere dont on tire le blanc , il 
33 en reftoit au fond du vafe une partie 
3> qui ne teignoit plus Teau , qu on ap- 
33 pellera le marc ; fi la calcination n'a 
33 pas ^te aflez forta > ce marc reftera 
33 d'un gris brun , & dans ce cas il ne 
33 pent etre d'aucun ufage. Si la calci- 
33 nation a ete aflez forte , le marc fera 
33 d'un gris blanc ; dans ce cas , il &ut 
33 le broyer fur une agate ou. fur uhe 
33 glace ,. en Thumedrant de temps en 
33 temps avec un peu d'eau ; fi on le 
?3 broye affez long-temps , il devient 
33 tres-blanc ; on le lave enfuite a plu- 
33 fieurs eaux , & on le fait bouillir dans 
33 un grand pot , comme on a ^t le 
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"^y premier . blanc , dont il difFere affer 
3> peu pour la bonte & la beaute. Ce 
3> blanc pourroit etre employe dansJa 
3> Peinture en huite , avec hquelle il 
3>fe mele tres-bien. II ne feroit fujet 
33 a aucun des defeats du blanc de 
o> plomb , qui par la fuite du temps 
03 noircit les couleurs, & les fair changer 
53 de ton. 

3> Si Ton a employe un gros d'etam 
3> avec 2 gros de fel' , on trouvera que 
» le tout pefera 3 ^ S^^^ apr^ la cal- 
33 cination ; ce qui doraie ^ gros d'aug- 
>3 mentation. Apres toutes les purifica- 
33 tions par J eau , on aura -j- gros 3 z 
o> grains pour le blanc fin , prer a etre 
»3 employe. 

33 Ce qui refte ou ce qui ne s'eft 
33 point detache dans les lotions , & qu on 
33 appelle le marc , apr^s avoir ete broyiS 
3> & purifie comme le premier blanc , 
33 pefera 3 6 grains ; fe tout pefant r 
33 gros 32^ grains , il y aura par confe- 
33 quent 3 2 grains de la bafe du fel 
3> marin , qui fe trouvent unis a la cHaux 
33 de retain , puifque Ton n'avoit em?- 
^ ploye qu un gros d'dtain. 
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OBSERyATIONSr. ^ 

oi On manquera Toperation ci-deflus f 
» fi Ton n'a pas eu foin d'employer Te- 
» tain le plus pur & le plus hn que 
» Ton puilfe trouver chei les marchands.^ 

3> Si dans la calcination il eft totnbe 
30 quel(|ue peu de charbon ou de cen- 
3> dre dans le creufec ou dans la cap- 
» fule. 

33 SI le charbon dont on s*eft (ervi » 
9> n'a pas ^te parfaitement allume avant 
» de s'en fervir. 

33 Si la calcination n'a pas et^ ailer 
» vive & affez longue. 

33 Si Ton n a pas verfe de Teau fur. 
33 la matiere aufC-t6t apr^ la derniere- 
J3 calcination ; & fi on lui a laifle le 
33 le temps de prendre Thumidite 4^ 
» lair. '^*^ 

• 33 Enfin ^ fi en dernier lieu on n'a 
33 pas fait bouillir le blanc dans une aflesr 
33 grande quantity d'eau , & aflez long- 
93 temps. 

33 On ne fauroit trop recommander, 
53 fur-tout dans cette operation , la 
» grande propret^ qu il faut poufler juf- 
» quaa fcrupule* 
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REMARQUE S. 

PuiSQUR les operations (iir lefquelles 
la Peinture en ifemail eft fondee , con- 
fident principalement a r^duire les me* 
taux en chaux pour en compofer les 
couleurs » il eft a propos d'examiner 
les difierents moyens que les Chymiftes 
peuvent mettre en pratique pour y par-- 
venir. On peut les r^duire a deux t 
iavoir , la voie humide & la voie feche. 
Par la voie humide , apris avoir fait 
diftbudre le m^tal dans les diiTolvants 
ou^ menftrues qui lui font propres , on 
cherche a en feparer les lels qui ont 
produit la diflblution ; il paroit que ,, 
pour en venir a bout , on pourroit fim- 
plement , apres avoir fait evaporer la 
diftblution }ufqu a parfaite ficcite , & 
auparavant qu elle eut pu reprendre de 
J'hunudite de Tair , mettre le refidu 
dans une capfule ou teflon de pot de 
gres , pour le porter tout de fuite fous 
une moufle , que Ton entoure de char- 
bons allum^s , en les approchant peu 
^ peu , par degres , jufqu au point a en 
couvrir la moufle. On pretend par ce* 
moyea enlever les acides par la force 
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du feu & en delivrer la chaux du me^ 
tal , que Ton edulcore enfuite a plufieurs 
eaux , pour emporter ce qui poui-roit 
y etre refte. 

On a a prouver que cette manoeu- 
vte eft defeftueufe a plufieurs egards. 
Quelquefois les fels qui compofent le 
diflblvant & qui reftent joints a la chaux 
du metal apres que la diflfolution a ete 
poufKe a uccite , fe mettent en fufion 
par la force du feii avec la chaux du 
nletal. Si dans ce cas on rente de les 
enlever par Tedulcoration , la diflblu* 
tion fe remet dans fon premier ftat, 
& Toff n'eft pas plus avance qu au com- 
mencement : cela arrive dans les travaux 
que I'bn fait fur le cuivre.. Souvent une 
portion des acides refte fi fortement 
attachee aux parties metalliques , & les 
p^hetre de fa96n que le feu le plus 
violent ne peut Ten feparer totalement : 
cela arrive ( fur-tout lorfque la diflb- 
lution a ete faite par Tacide vitriolique^ y. 
quelquefois dans les dissolutions faites 
par Tacide du nitre ; le feu neceffaire 
pour enlever 1 acide , ayant en meme^ 
tenu>s enleve tout le phlogiftique de 
hr chaux metollique y cette chaux:fe vir^ 
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triBe ou fe fond tres-mal avec le verre 

q.ui lui fert de fondant , & donne des 

couleurs ternes & faufles : ce defaut 

vient dece que le degre de feu que Ton 

emploie pour parfondre les couleurs 

fur VimdjH , n eft pas a beaucoup pr^s 

allez fort pour fidre emtrer -cielle-ci en 

vitrification avec le fondant. Le blanc 

que Ton peut tirer de la detonation de 

retain avec le nitre, torobe dans ce 

defaut , malgre routes les edulcorations 

que Ton puiffe lui donner. 

Si apr^s avoir f^t la diffolution d*ua 
metal , on prend le parti d'en faire la 
precipitation pour Tedulcorer enfuite 
avec beaucoup d*eau , il eft certain 
qu on en degagcra par ce moyen , la 
plus grande partie de I'acide ; mais il 
faut taire attention que le metal- dans 
la precipitation , entralne avec lui una 
petite poxtion du precipitant , ainfi 
qu line portion d^ diflblvant. Le m6- 
l^nge de ces deux fi^bftances avec le 
Hiatal , forme un efpece de matiere 
vifqueufe ou de magma , qui paroit 
augmenter beaucoup le volume de la 
precipitation ; il n y a point d'edulco- 
muov^ ni.de diflolvants ,qm puifIeot.de-? 
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truire cette matiere vifqueufe , au poinr" 
<l'en delivrer tout-a-fait le metal qui a 
ete precipite ; il n y a d'autre parti a 
prendre que de bien edulcorer le pre- 
cipite ) pour le faire f^cher enfuite dans 
une capfule ou fur un filtre de papier y 
auffi-tot que le precipite eft tout-a-fait 
fee , on peut Tedulcorcr de nouveau , 
f^s que le magma vifqueux reparoiile. 
La quantite de ce magma eft plus grande 
a proportion que Ton a ete oblige d'em- 
ployer plus de precipitant. 

C'eft vraifemblablement la terre re- 
fultante de la deconopofition du preci- 
pitant , qui ne fe mettant point en vi- 
trification avec auifi peu de feu qu il 
en faut pour parfondre les couleurs fur 
r^mail « contribue quelquefois a les 
rendre temes & faufles, puiifque la meme' 
cnofe arrive^ lorfqu on veut employer 
des matieres tecre^ofes^ comma descail- 
Iqux rouges , opaques , &c. pour en tirer 
des couleurs, II fe pourroit faire auili 
que la -fubftance metallique qui entre 
dans la combioaifon , n'eut pas alfez 
perdu de fon phlogiftique. 

La voie feche eft le fecond moyen 
employe par les Chy miftes , pour reduire 
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Tes metaux en chaux ; ils ont donne 
ie nom de cementation a cette opera- 
tion ; elle confifte a mettre les metaux 
^n lames ti^s-minces , & a tes expofer 
enfuite au- feu apres les avoir ftratifies 
dans un creufet avec des fels ; mais 
cette methode eft fort inferieWe a celle 
qu on va propofer , qui eft fondee fur 
ce qu un des grands moyens de rendre 
les metaux fufceptibles d'etre attaques 
par les acides , eft de rompre leur ag- 
gregation. On commence done a re- 
duire le metal en poudre , la plus fine 
qu il eft poflible , foit par le moyen de 
la lime , foit autrement ; on triture 
enfuite cette limaille avec le fel dans 
un mortier ; on met le tout dans un 
creufet , que Ton expofe d abord a un 
petit feu ^ que Ton augmente par degres 9 
fuivant le plus ou le moins de refiftance 
du metal. A mefure qiie le fel vient k 
s'echauffer , les, vapeui^ qui en fortent , 
font d'autant plus capables de penetrer 
chacunes despetites molecules du metal 
qu elles les entourent de tous c6tes , & 
que les trouvant rouges , elles s'infinuent 
jJIus aifement dans leurs pores, en mcme- 
temps que le fel empeche la fufion du 
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du metal & la reunion de ces petitesr 
molecules. C'efl: de cette fa9on que Von 
vient a bout de faire attaquer Targent 
par Tefprit de fel , ce quil ne peut 
point faire par la voie huipide. 

Plufieurs Chymiftes ont pr^tendu 
que les metaux qui fe mettoient en 
fufion avant de rougir , comme leplomb 
& retain , n'etoient point fufceptibles 
d'etre travailles par h cementation. 
Cela peut etre vrai , lorfqu'on fe con- 
tente de les reduire en lames ; mais il 
paroit dans Toperation par laquelle on 
a fait le blanc , qu il fuffit de mettre le. 
fel dans Tetain lorfqull eft en fonte , au 
point d'etre rouge , & qu en agitant 
bien le tout avec une baguette de fer , 
le fel penetre le metal , & fe reduit 
avec lui en une mafle , qu on peut fa- 
cilement mettre en poudre apr^s qu'elle 
m regu un degre de calcination fuififant« 

On a prefere , pour calciner Tetain , 
le fel marin aux autres fels » parce qu ii 
eft de tous les fels celui dont Tacide 
divife le plus parfaitement les mafles 
aggregatives ; parce qu il eft aufli celul 
de tous les fels dont Tacide enleve le 
moins le phlogiftique aux fubftances 

metaOiqiles ^ 
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i^etalliques , & celui dont la bafe donne 
h ces fubftances plus aifement'le degre 
de fufibilice capable de les amener au 
point de la vitrification , avant d avoir 
perdu la portion de phlogiftique qui 
conftitue leur couleur. 

On ne peut pas nier que dans Tope- 
ration qiie Ton vient de donner pour 
faire le blanc> une partie de la bafe 
du fel marin ne foit entree dans la 
combinaifon , puifquapres toutes les 
calcinations & toutes les edulcorations » 
on a trouve par le calcul qu en em-r 
ployant un gros d'etain & deux gros 
de fel marin , il eflf refte 3.2 grains de 
Ja bafe du (el marin unis a la chau?^ 
d'etain , puifque le blan# tout-i-fait fini 
a pefe i gros 32 grains ; s'il n'en eft 
pas reile une plus grande quantite » il 
iaut s'en prendre aux 6dulcorations qui 
en ont enleve une portion. II feroit 
mieux que toutes les edulcorations , 
dont on parlera dans cet Ouvrage » ne 
fe fiflent qu avec de Teau diftillee ; mais 
a caufe de la grande quantite qu on eft 
oblige d'e^iployer , on a cru pouvoir fe 
contenter de Teau de riviere filtree , povg^ 
rendre les operations plus faciles. 
Partie I. F 
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CHAPITRE IV. 

Les Rouges & ies autr^s Couleurs 

tirees du fer. 

XliNTRE tous les mftaux , il n y en a 
point qui produife dans la nature une 
plus grande quantite & une plus grande 
variete de couleurs que le fer. II a etc 
d^montre que prefque toutes les pierres 
& toutes les terres , de quelque efpece 
qu'elles puiflent etre , qui contiennent 
des couleurs , ne les doivent qu au fen 
£n efFet , apr^s les avoir travaili^es de 
fa^bn a leur eolever le fer qu elles con* 
tenoient ^ elles font r«ftees blanche$ & 
lans aucune coukur. 

Comme la terre v^g^tale contient 
audi du fer / on a foup^onne ( & ceft 
afle2 le fentiment de Henckel dans 
fon Flora Saturni^^m ) que ce m^tai 
pourroit bien ^tre la principale caufe 
des ditfjrentes couleurs que tous les 
^getaux nous pi*^fentent dans leurs 
feuilles , leurs fleurs & leurs fruits. On 
a trouy^ du fer attirable par Taimant 



dans les cendres de plufieurs veg^taux 
que Ton a &it bruler ; mais on ne doit 
pas en conclure que ceux dans les cen- 
tres defquels on n'a pas trouve de fer 
attirable par raimant , ne puilent en 
contenir : on n ignore pas que le fer 
poufTe a un certain degr^ de calcina*- 
tion, perd fon phlogifHque , & que 
dans cet etat , il ne peut plus itre attirf 
par I'aimant ; n'eft*il pas probable qu6 
le fer , qui eft en petite quantity & dans 
un grand 6tat de divifion dans lesv^-* 
getaux , peut par le feu feul de Tinci- 
neration 6tre r^uit au point de calci- 
nation qui fuffit pour liu &ire perdre 
fon phlogiftique ? II ne feroit point 
etonnant dans ce cas que Ton ne trouvSt 
point de fer attirable par Taimant 
dans les cendres de certaines plantes , 
quoiqu'elles en euflent contenu. Il fe 
pourroit bien faire aul& que le fer que 
Ton trouve dans les cendres de cer-^ 
taines plantes , n e^t de phlogiftique que 
celui qui lui a ete fourm par k plante 
en brulant* 

La facility avec laquelld le fer peut 
£tre attaqui£ par tous \&^ )iMblvants , 
& Textreme divifion 4^fi$'>queUe ^ 

fij 
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peut etre.mis, le rendent fofceptibfe 
ii'etre tranfport^ dans les petits canaux 
des vegetaux ; s'il eft vrai que ce foit 
lui qui y produife toutes les diflferentes 
couleurs que nous y appercevons , on 
doit tout attendre dans la Peinture en 
£mail des proprietes d'un metal , qui par 
les diflferentes combinaifons ou il peut 
entrer , peut produire une. auiE grande 
yariete de couleurs. / 

Le rouge 6carlate que produit le far 
Iran de mars ^ etoit fur-tout de la plus 
grande importance pour les Peiiitres 
en Ismail, Cette couleur , dont^ le jaune 
paroit etre la bafe , etoit abfolument 
neceilaire dans les carnations , fur-tout 
dans celles'des jeunes perfonnes. La 
chofe ne paroiflbit pas difficile ; la cal* 
cination du vitriol de mars , ceUe de la 
couperofe verte , & toutes les prepa-^ 
rations de fafrans de mars , decrites dans 
Fart de la Verrerie de Kunckel , four- 
niflbient abondamment du plus beau 
rouge & de fort aife a employer au 
pinceau. Mais malgre toutes les edul-* 
corations que Ton avoit pu &ire a ces 
couleurs , & les differents fondants qu'on 
y avoit appropries » eU^s etoxeiit enle^ 



V^es par le feu au moment qu'elles com- 
inen9oient a parfondre ; il ne reftoit 
fur J'^mail , a la place ou eUes avoient ' 
ete-appliquees , que quelques traces fales 
&■ informes. II falloit done , lorfqu on 
vouloit conferver ces couleurs » fe re* 
foudre a les retirer du feu avant qu'elles 
ftiffent tout-a-fait parfondues ^ & avant 
qu eDes euflent pris le luifant. Les fon- 
dants dans lefquels it entre du plomb , 
paroiflbient plus propres ^ les fixer \ 
mais on etoit prive par-la de Vavan- 
tage de pouvoir en faire des melanges 
avec les autres couleurs. 

Ces^iticonv^nients ont paru fi grands 
aux Peintres en jj^mail , que depuis 
Petitot , qui pofRdoit Tart de les em- 
ployer, il ne s*en trouve prefqueaucutt 
qui ^t ofe s'en fervir« lis ont mieux 
aime employer le pourpre , qui eft ime 
couleur fine , dans leurs carnations*, au 
rifque de les faii'e paroitre viokttes, 
que de s'expofer a perdre leur travail; 
en fe fervant des fafrans de mars. On 
fent bien^ que ces Peintres, en renon- 
^ant aux rouges tires du fer , etoient 
dans rimpoffibilit6 de pouvoir repr^ 
fenter exadement ce que nous appel-- 
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Ions ecarlate ou la couleur de feiu Oit 
fe trouvoit aufli prive de plufieurs 
autres couleurs que Ton tire du fer , Sc 
qui font de la plus grande utilite dans 
la Feinture en Email ,.comme des bruns, 
des Qouleurs de bois , des olives , des 
tioirs , &c.» 

A^ERTISSEMENT. 

cc On appellera ici les couleurs que 
9) Ton tire du fer , des fafrans de mars .- 
9» parmi tous ceux dont on va donner 
9> la preparation , il n y en a aucun qui 
3) ne foit de la. plus grande fixite , & qui 
99 ne fe mele tr^-bien avec toutes les 
93 autres couleurs. 

» Prenez de la limaille de fer tr^s- 
9> epuree , conune celle que Ton vend 
33 aux Apothicaires ou aux Medecins ; 
93 ou pour etre plus ailure de la purete 
33. du fer, prenez des clous des plus 
33petits qui fe failent en fer, que Ton 
3> nomme clous iTtlpingles ; ou pour 
,33 mieux faire encore , prenez un paquet 
33 d aiguilles tr^s-fines que vous pallerez 
«»au feu pour les detren^>er, 

33 Mettez environ deux gros de ce 
00 fer dans un gobelet de verie ; vexfez 
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» de I'eau deilus , jufqu'a ce qu'elle cou- 
33 vre le fer de la hauteur d'un boa 
=►> pouce. 

33 Verfez dans le gobelet de Thuile 

33 de vitriol i)rdinaire , peu a peu , ea 

3> remuant le gobelet de temps en temps , 

3> ]ufqu a ce que vous apperceviez dtt 

33 mouvement dans le fer qui eft au 

33 fond ,. & qu il s'en detacbe un grand 

33 nombre de petites parties qui mon*- 

33 tent a la fur&ce de Teau en bouil- 

93 lo;mant« 

33 Mettez tout ce qm eft dans le go 
33 belet , en Va^tant , de peur qu il ne 
33 refte rien au fond ^ dans un vafe de 
33 terre vemiilee , qui puiile fupporter 
33 le feu 9 & le laiflez fur la cendre 
93 chaude pendant cinq ou fix heures. 
33 Verfez dans le vafe au moins le 
93 double d'eau dtiaude , de celle qui s'y 
33 trouvera ; entourez alors le vafe de 
33 charbons allum^ , jufqu'a ce que Teau 
33Jette un bouillon. 

33 Retirez le imfe du feu & le laiflez 
9>re&oidir. Bemarquez quil faut quil 
33 foit refte au foiid du -^e une petite 
93 portion du fer qui n'ait pas ete diffoute ; 
99 il cela n etoit pas , vous feriez oblige 
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-» d'y ajouter un peu de fer , & de faire' 
93 bouiUir le tout de nouveau, 

»PafIez la liqueur dans un papier 
:»3 gris ploye en double & ajufte en filtre 
9> dans un entonnoir de verre. 

33 Mettez I'eau qui aura pafle au tra- 
» vers du filtre de papier gris , dans le 
33 meme vafe de terre verniflee , oil vous 
9> laviez mife d^abord ; ( la porcelaine 
93 de la Chine feroit ce qu il y auroit de 
93 itteiUeur ) , & entretenez de la braife 
93 chaude defTous & tout autour ^ juf- 
93 qu'a ce que I'eau ^tant tr^s-diminuee , 
93 vous apperceviez qu il commence a 
93 fe former des cryftaux au fond & toiK 
93 autour des boras du vafe, 

33 Retirez alors le vafe du feu & le 
93 laiflez , fans y toucher ^ dans un lieu 
33 frais , pendant 24heures ; fi vous ap- 
93 percevez que les cryftaux ne foient 
93 pas £9rm^s y faites encore ^vaporer 
93 un peu en remettant le vafe lur la 
33 cendre chaude , & laiflez repofer de 
93 nouveau pendant 24 heures. 

33 Vous trouverez dans le vafe un fcl 
93 en cryftaux verds &uneefpece d'ocre 
93Jaune au fond. Choifi^Tez parmi les 
|3 cryftaux les plus purs & les plus 

verds } 
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»3 verds ; mettez-les fur une feuille de 
9i papier gns a f echer dan% un lieu qui 
d>ne foit point humide« 

3) Lorfque ces cryftaux auroot pefdu 
»ia plus grande partie de leiur humi* 
»9 dite , mettez-les dans un vafe de verre 
>9 ou xle poicelaine place (ur une etuve 
93 ou fur des cendres chaudes ; ayez 
03 foin de les remuer de temps en temps « 
33 afin qu'ils ne s attacfaent point au fond 
9) du vafe : ils perdront peu a peu leuc 
35 couleur verte , & fe mettront en une 
yy poudre qui deviendra plus blanche^-a 
wmefure quelle fera plus feche. 

3> Mettez cette poudre blanche fur un 
33 te/Ibn ou fragment de ces petits pots 
» de ff^s dans lefquels on apporte le 
93 beurre de Bretagne , place lous. una 
)> moufle dans le feu ;; ii vous n'a^veas 
»3 pas de moufle , vous pouvez vous 
93 fervir a fa place d'un autre te&in do 
33 pot de grfes : il fera bon , pourvu qu il 
33 foit a/Iez grand pour empecher la 
33 cendre & le charbon de tomber dans 
33 la poudre blanche ; entourez la moufld 
>3 d'abord d'un tr^s-petit;feu ; augmenteae 
91 enfuite un peu le feu en mettant quel- 
n ques charbon$ aiiujEDJes £uc la moufle • b 

PartU It G 
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3> poudre blanche commencera par d&* 
3) venir jaime ; ^nfuite elle prendra une 
)> couleur orangee > & finira par deve* 
a> venir dun beau rouge. 

»3 Betirez alors la capfule , ou , pour 
9> mieux dire , ie tefioQ du feu ; la pou^ 
9> dre patoitra noire en fortant du feu ; 
99 mais lorfqu elle fera firoide , elle fera 
?^^tr^s-roug«. 

' 35 Mettez cette poudre dans iin grand 
*> gobelet de verre ; vei;fe2 defliis de 
a> Teau tiede tri^s - propre ; lai0ez - la 
i>repofer jufqua ce que vous voie? 
?) la pouck^ rouge toute entiere au 
)) fond , & I'eau qui lui furnage de^ 
13 venue claire. 

^ Vuidez cette eau claire en incli« 
py nant doucement te vafe , jufqu a ce 
i»que la poudre qui eft au fond , foit 
13 prete a en fortir > remettez de nou« 
u veU^ eau chaude ; reit^rez cette ma- 
3> noeuvre cinq ou fix fois^ jufqua ce 
i3 que vous voiez qu'il refte un peu 
33 de poudre rouge fur la furface de 
»3 Teau, quoiqu'eUe.paroiiledans le refte 
ii tr^-claire ; vuidez alovs Teau pour 
W la derniere fois > brouillex ce qui refte 
la^^u fond, ic le-renverfeK brufquem^nt 
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^ dans une taile de porcelaine. 

9> Laillez repofer le tout , jufqu a ce 

9> que vous vo'ie2 que I'eau qui fur- 

yy nage la poudre , foit daire. Tenez 

3> la tafle un peu panchee > & mettez- 

3) y vm bout de meche de coton que 

vous aurez auparavant fait tremper 

dans de Teau ; ajuftez votre meche 

99 de &9on que le bout le plus court 

y> trempe dans leau de la taHe , & le 

» plus long pende au-dehors ; par ce 

3> moyen toute. Teau s'ecoulera goutte 

» a goutte , & la poudre rouge reftera 

3> a fee •> on pent m6me , pour s'aflurer 

>9 que la poudre eft parfaitement feche » 

9> placer la tafle fur les cendres chaudes, 

93 Ce fafran de mars feroit volatil ^ 

nfi on Temployoit tel qu'il eft. Mais 

33 pour le rendre fixe ^ prenez-en la 

39 quantity que vous voudrez , melez-la 

» avec le double de fon poids de fel 

» marin bien blanc , que vou$ aurez 

» auparavant &it rougir dans un creu- 

3> fet convert ; triturez long-temps qes 

» deux niatieres enfemble dans un mor^ 

i> tier de verre ou de porcelaine , avec 

» un pilon de m6me matiere. Mettez 

» ce melange au feu dans un creufec 



'I 
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>3 que vous couvrirez ou dans un tefTott 
>9 d€ grhs fous line moufle pendant z 
99 heures , en commen^ant par un petit 
>?feu, & en finiflant par pouvrir & 
99.entourer la moufle de tpus cotes avec 
>) des charbons allumes. 

35 On retire la matiere du feu ; on 
3^ la. l^iilb re&oidir , & on la triture dans- 
aa le meme mortier dont pn s'eft fervi 
yxh premiere fois ; on la met dans 
3} un grand gobelet de fayance , qui ait 
3j un bee pour verfer plus aifement ; 
9^ on verfe deflus de I'eau chaude que 
w Ton agite avec une lame de verre > 
3? on decame ou i' on vuide tout de 
3? fuite cfi que Teau emporte ; on con- 
w tinue de verfer de nouvelle eau chaude 
3? fur ce qui eft refte au fond , de lagiter 
» avec la lame de verre , & de decanter 
35 reau qui fe trouve teinte de la cou- 
33 leur , jufqu a ce que Ton voie qu'elle 
35 n'en prenne plus , alors on pent ne^ 
35 gliger ce qui refte au fond du go** 
35 belet. 

35 T/[>utes les eaux qui ont entraiti^ 
35 de la couleur ay ant 6t6 decantees 
3? dans un grand gobelet de verre , on. 
»Us y laifle cepofer jufqusi ce qu'elles 
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5> paroiflent tont-i-fadt claircs ,^ & que 
>*la couleur foit enti^rement depofee 
99 au fond ; on decame alors cette eau 
t>3 clalre , & on en met de honvelle fur 
):> le refida ; on rditere cette manoeuvre 
»3 cinq ou fix Ibis ; on verfe le refidu 
» dans une tafle de porcelaine ; on Ty 
33 laiife repofer, & on en retire Teau par 
33 une meche de coton^ conune on Ta 
33 dit ci*deflus, 

3) Lorfque ce (afran de mars eft fee i 
33 on en trouve , a tr^s - peu de chofb 
33 pr^s , la meme quantity & de la meme 
33 couleur que celle qu'il avoit avant 
33 de Tavoir calcine avec le fcl marin ; 
33 avec la difference qu apr^s cette der- 
33 mere calcination il n eft plus volatil , 
33 & qu'employe avec trois fois fon 
39 poids de notre fondant , il prend un 
33 beau luifant , reftant fixe a tous les 
3y feux ; ce qiii fait qu on peut ie cou- 
33 cher fur I'lJ^mail au priemier feu comme 
33 au dernier. On peut auffi Ifardiment 
33 le meler avec toutes les autres cou-^ 
33 leurs y fans craindre qu'il en gite 
33 aucune. 

33 U eft abfolument eflentiel , lor(^ 
a» qu'on' a: fait la derniere calcination 

G uj 
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M avec le fel marin , & lorfqu'on a veiSc 
03 de Teau chaude pardeflus dans un go- 
M belet , d'agiter cette eau avec une lame 
93 de verre , comme on la dit , poiu: 
y> ne prendre que la couleur qui fe laiile 
3) entrainer par I'eau ; parce qu'on eft 
a> aflure par ce moyen de n avoir que 
»? le fafran de mars , qui a ^te veritable- 
9»meDt diflbut ; fans cela on feroit 
» fujet a trouver de petits points noirs 
03 dans la couleur ^ qui ne viennent 
39 uniquement que des petites parties de 
» fer qui n'auroient point ^t^ diflbutes* 
03 On pent encore tirer de trfes-beau 
39 fa&an de mars du^ refidu de la diftil- 
91 Iati<m du vitriol ; on en trouve k 
03 vendre chez les Apothicaires ^ fous 
73 le nom de Colcothar de vitriol ; on 
03 fait calciner ce colcothar a tres-grand 
93 feu dans un teflbn de pot de gr^s ^ 
93 fous une moufle ;' on te met enfuite 
» dans un grand gobelet de fayance ; 
93 on verTe de i'eau chaude pardeflus ; 
93 on agite le tout avec une lame de 
93 verre ; on verfe tout de fuite I'eau 
9) qui efl color^e dans un autre vafe ; 
93 on continue de mettre de nouvelles 
93 eaux chaudes fur le colcothar ^ & de 
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:»> ies decanter jufqu'a ce qu elles ne fe 
35 teignent plus ; on laifle repofer tou- 
^ tes ces eaux teintes j & lorfqu'elles 
03 font ctaires , on Ies decante ;^n remet 
03 de nouvelle eau chaude fur te fafran 
93 de mars qui eft refte au fond^u vafe , 
93 que Ton vuide lorfqu etie eft devenue 
93 claire ; on reitere cinq ou fix fois 
33 cette derniere manceuvre j on fait 
t>3 fecher le fafran de mars comme il a 
» ete dit ci-deflus , & on le fait calciner 
3b avec deux fois fon poids de fel marin » 
fi en fuivant pour le refte la manipula* 
^3 tion qui a ete indiquee. 

33 11 faut feulement avoir attention 
^3 de ne pas poufler a un trop grand 
03 feu fa calcination des fafrahs de mars 
» avecle fel marin,lorfqu on veut avoir 
»>de beau rouge. 

33 Puifque la xalcination des mars avec 
03 te fel marin Ies rend fixes fur T^mail , 
03 & qu ils confervent , «pr^s cette cal- 
33 cination , a peu de chole pr^s , la cou- 
33 leur qu ils avoient avant , on pent ^ 
33 en conclure quil n'eft pas difficile 
33 d'avoir des fafrans de mars fixes de 
33 difF(frentes teintes , comme on va le 
93 voir dans Ies deux exemples fuivants. 

G iv 
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35 Pkenez du vitriol de diars ordi^ 

9> naire ; faites-le fecber peu a peu fur 

33 un petit feu dans un teflon ; pouifez 

33 enfuite le feu jufqu a le faire rougir ; 

33 lavez ce fafran de mars a plufieurs 

33 eaux , & apr^s que vous Taurez fait 

33 fecher , mettez-le avec le double de 

33 fon poids de fel marin dans un mor* 

33 tier ; triturez bien te tout enfemble 

33 pendant long-temps; expofez enfuite 

33 au feu ce melange dans un teffon d^ 

»3 gres fous une moufle , en donnant 

33 d'abord un petit feu , & finiifant par 

33 couvrir la moufle de charbons ar* 

33 dents pendant deux heures. Ketirez 

33 la matiere du feu , & la mettez ea 

33 poudre tr^s-fine dans un mortier j 

33 lavez-la dans un gobelet pour ne 

3> prendre que ce que Teau emportera ; 

33 vuidezcette eau lorfqu elle fera claire , 

33 & verfez fur la maciere d'autre eau 

33 chaude que vous changerez a.plufielirs 

33 reprifes ; otez Teau tout-a-fait , & 

33 faites fecher le fafran de mars qui fera 

33 d un brun tirant fur le cafe , & tr^sr 

>3fixe en fuivant les precautions 
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s> indiqu^es dans le premief proced^. 

Brun tris'fonc^^ 

93 Pkenez de la limaille de fer 6pUf 
d> fee y telle que les Medecins & les 
9> Apothicaires ont coutume de Vern- 
al ployer ; mettez-la dans un mortier 
33 avec le double de fon poids de fel 
D3 mariir qui ait 6t6 auparavant rougi 
33 dans un creufet couvert ; triturez ce 
39 melange avec le pilon pendant tr^s- 
33 long-temps ; plus la trkuration fera 
33 longue , mieux Toperation r^uflira ; 
3> expofez le melange a un petit feu 
3> dans im teflon degres , fous une mou-^ 
33 fle , pendant deux heures , en com- 
33 men9ant par un petit feu, & finiflane 
33 par un feu tr^s-fort ; retirez la ma*- 
33 tiere du feu ; triturez-la dans un mor- 
33 tier pour la reduire en poudre trfes-' 
33 fine r mettez-la dans un gobelet , 8c 
33 verfez de Teau chaude pardeflus i 
3> agitez le tout avec une hme de verre^ 
33 & fur-tout , ayezgrande attention , en 
33 vuidant cette eau , de ne prendre de 
33 la matiere que ce qui fera entraine 
33 par Teau ; continuez tant que Teau 
n fera teinte^ ^ laiflez depofer toutes cen 
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» eaux; lavez ce qui fe fera depof(£ apla- 
9> fieurs autres eaux ; & lorfque vous 
»> jugerez le depot aflez purifi^,faites- 
»> le fecher , en fuivant dans tout la 
» manipulation indiquee dans le premier 
aiprocede* Vous aurez un fafran de 
» mars fixe , d'une co\deur tr^s - brune 
» & tr^s-foncee. 

M On peut etre aflure de reuflir a fixer 
3> tous les di£[erents fafians de mars dans 
9y la Peinture fur I'tmail , pourvu que 
>> Ton ait eu la pr&aution de les faire 
93 calciner avec le double de leur poids 
»> de fel marin ; & en leur ajoutant alors 
» le triple de leur poids de notre fon- 
w dant , ils donneront des couleiurs trcs- 
33 fixes , tr^s-luifantes & tres-durables 
9> a tous les feux »>• 

R E M A R (lU E S. 

On a eu lieu de conjefhirer que fe 
lafi-an de mars n'etoit volatilift par le 
feu dans la Peinture en iSmail , que par 
la raifon qu'il contenoit encore une 
portion de Tacide vitriolique , puifqu on 
pouvoit parvenir a le fixer de plus en 
plus , a mefure quon prefentoit a cet 
acide une fubftance qpx put le faifir ea 



\ ' 



POUR LA P£INTURE tN £mAIL. 8} 

le d^gageant du fer ; ainfi , fi Ton ajou^ 
toic au fafran de mars un fondant qui 
contint du plomb , ce verre etant at- 
taquable par Tacide vitriolique , Taddi-^ 
tion de ce fondant fixoit un peu le 
mars ; xnais lorfqu^on joignoit au fafran 
de mars un fondant de verre fait avec 
du fpath-fufible , que les acides diflbl- 
yent avec facility , alors le mars reftoit 
tout-a-fait fixe. Ces ph^nomenes me 
conduifirent a penfer que les edulco- 
rations ne pouvant dekvrer le fa&an 
de mars de cette portion d acide , il 
falloit employer le m6me moyen dont 
on fe fert pour Tenlever du tartre vi- 
triol^, c'eA-a-dire, occafionner une 
pouvelle combinaifon ; c'eft ce que Ton 
fait en calcinant le fafran de mars avec 
le fel marin ; dans cette combinaifon 
Tacide vitriolique s'unit a la bafe da 
fel marin , dont il a cKafl^ Vacide par 
le feu de la calcination , & forme un 
nouveau fel qu on pent enlever enfuite 
par Tedulcoration ; d'ailleurs , la bafe 
du fel marin etant tr^s-fufible, ce qui 
en refte attache au fafran de mars » fert 
de moyen d union entre fe fafran de 
;nars & fe fondant pour les combiner 
& les falre entrer en fufion^ 
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Le fafraxi de mars , avant d'avoir ete 
calcki^ avec le fd marin , ^toit enleve 
l^ar le feu au moment oil le fondant 
ie m^ttoit en fufion , parce que le fon- 
dant ayant plis d'afiinite avec f Ismail 
du fond qu avec le fafran de mars , k 
caufe de Tacide vitrtdiique comenu dans 
ce dernier , s attachok a ll&mail du fond y 
& laiflbit enlever le fafran de mars par 
le feu , comme il etoit facile de s'ert 
Gonvaincre par les traces fales & infor- 
mes qui reftoient fur le fond , jointes 
au luifant du fondant quon y apper-* 
cevoit. 

Apres toutes les operations , la por- 
tion de la bafe du fel marin qui reftei 
attachee au fafran de mars , eft d une 
trfes-grande utilite poUr procurer la fu- 
fion , vu que dans les (ipreuves qu oii 
a faites fur les fafrans de mars , fra^ 
vailies avec les alkalis, & meme avec 
f alun calcine , on a bien obtenu de& 
mars fixes au feu ; mais ils avoient 
f inconvenient d'exiger plus de huit foi§ 
feur poids de fondant , avant de prendre 
le luifant convenable , lorfqu'on les 
avoit parfondus. 

Cefl ce qui a fait rejetter ces mars ^ 
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a caufe ( comme on Fa explique ) de 
la difficulte qu'ils avoient a couler au 
pinceau , occafionnee par la ttop grande 
quantite de fondant qu'on {toit oblige 
de leur joindre< 

II paroitra peut-etre furprenant que 
Ton fe foit lervi du fel marin ponr 
fixer les mars j tandis que les Chy miftes 
pretendent que Ton acide a la propriete de 
vplatilifer les metaux ; mais M. fiouelle , 
dont les lumieres fuperieures font con- 
nues , afliire dans le 123* procede de 
fes Legons Chymiques fur ie regne 
mineral , qu il n a pas cette propriete 
a regard des metaux folaires , & nom-^ 
inement a Tegard du fer. 

Pour etre pleinement aflure que la 
fixation des mars dependoit de la com- 
binaifon de Tacide vitriolique avec la 
bafe du fel marin , on a mis en diftil-^ 
lation trois parties de vitriol de mars , 
ayec une partie de fel marin ; la diftil- 
lation ayant ete pouflee aufli loin qu'il 
^toit poilible, on en a fait rougir le 
caput-mortuum ; on la enfuite beaucoup 
edulcore avec de Teau chaude , & Ton 
en a retire un fafran de mars tr^s-fixe ^ 
aui a doand fur. T^mail ua aifez beaa 
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rouge , lorfqu il n a pas ete calcine a 
un tiop grand feu » fans qu il ait ^te 
befoin , pour fixer ce mars , de le &ire 
calciner , comme tous les autres , avec 
le fel marin. 

Ce mars devient brun fi on le tient 
trop long-temps expofe a un grand 
feu ; il paroit meme que dans cet etat , 
il perd un peu de fa fixite. 

On a fait une autre operation qui 
tnontre combien la.purete du vitriol 
de mars eft neceflaire pour en tirer de 
beau rouge. 

Apres avoir tire d'un melange de 
trois livres d*efprit-de-vin , & d'une 
livre de bonne huile de vitriol blanche 
conceotree , pour faire la liqueur ano- 
dine d'Hoffman ; favoir , I efprit-de- 
vin , Tether , Tefprit fulfiureux & Thuile 
douce de vitriol ; on a verfe 2 pintes 
d'eau dans la cornue fur la matiere 
noire qiu etoit reftee apr^s la diftilla- 
tion ; on a laifle le tout en digeftion 
fans feu dans la cornue pendant trois 
mois ; alors on a filtrl la liqueur , 
& Ton a mis cet efprit de vitriol dans 
des bouteilles qui doivent etre de tr^s-^ 
excellent verre > autrement la liqueuc 
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ronge les bouteilles au point d*y faire 
des trous de tous c6tes , & de reduire 
le verre en une efpece de poudre talc* 
qxieufe 6c feleniteufe ^ conune 11 eft ar«« 
rive. 

On a pris du fer de foote^ vulgai* 
rement appelle de la fonti blanche. En 
frappant fur une enclume a grands 
coups de marteau fur les bords de la 
cailure de ces morceaux de fer do 
fonte , on eft venu a bout d'en deta^ 
cher des grains plus ou moins gros , 
qu on a mis dans de petits gobelets de 
verre qvd n ont qu un pouce de hauteur* 
On a verfe de Tefprit de vitriol , dont 
on vient de parler 9 fur ces petits mor^ 
ceaux de fer de fonte 9 jufqu'a ce qu ils 
en aient 6t6 couverts a peu pres de 
la hauteur d'une ligne ; on a couvert 
chacun de ces petits gobelets d'un petit 
morceau de verre > & on les a mis dans 
une etuve. 

L'efprit de vitriol a diflbut le fer avec 
line forte odeur d'h/par ; & lorfque la 
diflblution a commence d etre a fee , 
U. vitriol qui s'eft forme , a monte le 
long des parois du verre » a foulev^ le 
couverde , & eft venu retomber pat: 
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* dehors ; on a eu foin de racier ce vW 
triol a mefure quil s'etoit forme , en 
fe fervant d'un morceau de verre. Lorf- 
que le fond du gobelet eft devenu trop 
fee , & qu il ne s'eft plus forme de vi- 
triol , on Fa humefte en verfant par- 
deffiis de noavel efprit de vitriol » qui 
a forme de nouveau vitriol ; enfin , avec 
du temps & de la patience , on eft venu 
a bout d'en ramafler une certaine 
quantity. 

Ce vitriol ne contient que le fer qui 
eft abfolument diflbut & fort leger ; il 
eft blanc avec une trfes-petite teinte de 
verd. En le gardant long - temps dans 
un endroit fee ou dans une etuve , il 
prend de lui-meme une couleur d un 
rouge orange ; fi on I'expofe alors au 
feu dans une capfule ou fur un teffon 
de pot de gr^s , fous une moufle , en 
moins d'une demi-heure de calcination , 
on a un fafran de mars du plus beau 
rouge dc de la plus grande finefle , que 
Ton doit prenclre foin de bien edulco-^ 
rer a pluCeurs eaux. Si Ton vouloit 
peindre fur Tl^mail avec ce fafran de 
mai:s,fans autre preparation quecelle d'y 
joindre trois fois ion poids de notre 

fondant ^ 



ifendant il fe trouveroit tr^s-volatil ; 
mais il devient tr^s-fixe , & ne perd rien 
de fa belle couleur apres qu'on la cal- 
cine avec deux fois fon polds de fel 
marin bien purifie. 

Quoique ce fafran de mars foit aflu- 
rement le plus beau de tous , on n a 
pas juge a propos d'en niettre le pro- 
cede dans Tarticle qui regarde les Ar- 
tiftes , de peur de les embarraller par fa 
longueur & fa difiiculte.'On na pa* 
voulu parler non plus dans le meme 
article par la meme raifon , du fel de 
mars de Riviere , quoiqu en le faifant 
rougir , en Tedulcorant & en le trai- 
tant enfuite ayec le fel marin , comme 
les autres fafrans de mars, on en puifle 
tirer une aflez belle couleur , & tres- 
fixe fur ri^mail. On a penfe aufll qu il 
etoit inutile d'y parler du. fel fvifible 
d'urine ,, que Ton peut employer avec 
fucces a la place du fel marin , a caufe 
de la difficidte d en avoir de bon , quoi- 
que les fafrans de mars que I'on calcine 
avec le fel fiifible d'urine, loient aliQi 
fixes , & pour le moins aiiflS beaux que 
ceux que Ton travaille avec le fel ma- 
rin. 

PartU L H 
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CHAPITRE V. 

Les Pourpres & les amrcs Couleurs 

tirees dc Wr. 

.i ^Es anciens Alchymiftes n'ont pas 
ignor^ que Ton pouvoit tirer une cou- 
leur rouge de Tor ; leurs livres font 
xemplis de flatteufes efperances que 
leur faifoit concevoir cette couleur ^ a 
qui ils donnent ' les noms pompeux du 
lion rouge , du manteau royal y de Vanu 
fourpre de Vor 9 &c. 

Glauber , dans la 4^ Partie du Trait^ 
De Profperitate Germanise , & Kunckel > 
dans le 26^ Chap, du Laboratcrium 
Chymicum » font la defcription de la 
precipitation d'une diilblution d'or en 
rouge par le moyen de retain : Caflius 
a cependant paJle pour I'auteur de ce 
proced^ , puilqu on lui a donne le nom 
de precipitation de Caffius. II eft vrai que 
dans fon petit Traite De Auro 9 p. 10^, 
cet Auteur donne la maniere de pre* 
cipiter for en rouge $ xnais quoique 
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le precede foit fort detaille , il avertit 
cependant fur la fin que , fans une ex- 
trehie attention , on eft fujet a ne pas 
reu/fir , & que le fucces depetid d'une 
manipulation particuliere qu il ne juge 
pas a propos de decrire , afin ( dit-il ) 
de ne pas prodiguer tout d'un coup 
une chofe qui lui a coute tant de foins 
& tant de peines^ 

II eft vrai que la precipitation de 
Tor en rouge par la diflblution d'etain , 
demande beaucoup d'attenti^on ; mais 
on efpere faire voir que quand on a 
une fois trouv6 ce qui peut Tempecher 
de reuflir , on eft en ^tat de Tobtenir 
fans la manquer , & meme de plufieurs 
fagons. Toutes les precipitations d or 
donnent differentes couleurs fur I'^mail ; 
mais chacune tient cependant plus ou 
moins de la couleur pourpre , comme 
des gris de lin , des violets , des bruns , 
& meme des couleurs prefque noires. 
La diverfit^ de ces couleurs depend 
particulierement de Falliage qui peut 
fe trouver dans retain ^ & de la qualite 
des dififerents diflblvants qu on peut 
employer a le diffoudre ; elles font 
toutes tr^s-fixes ; & comme elles ne 

Hij 
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font pas vitrifiees , elles fe couchent forC 
aifement au pinceau , pourvit qu apres 
qu elles ont ete preparees , on ne les ait 
pas fait reverb^rer a trop 'grand feu > 
dans ce cas on retomberoit prefque 
dans la difEculte que Ton eprouve a 
peindre avec des verres colores. Ce 
defaut fe rencomj;e fouvent dans les 
pourpres dont on s'eft fervi jufqua 
prefent,, & dans ceux que Ton achete 
a Venife. Le feu de reverbere augmente^ 
la cpuleur pourpre des precipitations, 
d'or y & meme la donne a celles qui ne 
font point ; aind il y a toute appa- 
rence que ceux qui font reverberer ces. 
couleurs , n'emploient cette manoeuvre 
que dans cette vue ; mais il faut re- 
marquer que fi le feu eft trop fort , il 
calcine la precipitation au point de la 
rendre prefque aufli difficile a faire couler 
au pinceau , que fi elle avoit ete vitri-» 
fiee ; parce que la pointe du pinceau 
devenant bourbeufe, la couleur ne s'ap* 
plique qu'avec beaucoup de peine» 

X 
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6 P i R A T I O N. 

cc Pour avoir de beau pourpre , Tor 

3o & retain que Ton emploie , doivent 

»> etre de la plus grande purete , c*eft- 

53 a-dire , contenir le moins d'alliage 

OT qu il eft poffible, L'etain fans alliage 

a> eft plus diifficile a trouver que Tor 

D2> pur, Cependant l'etain dont on s'eft 

D3 lervi pour faire le blanc , & quon 

33 vend chez les Potiers d'etain , fous 

33 le nom dietain doux , reuffit aflez bien : - 

35 il faut commencer par le reduire en 

»3 lames auffi minces qu'il eft poffible ^ 

33 en le battant entre deux^ feuilles de 

33 papier fur une enclume avec un mar- 

33 teaur Si Ton veut s'epargner la peine 

33 de mettre l'etain en lames , on pent 

3>fe fervir des feuilles d'etain dont les 

33 Miroitiers etament leurs glaces^ II 

93 faut audi mettre Tor en lames tres- 

33 -minces , en le battant entre des feuilles 

33 de papier iur une enclume avec un 

33 marteau ; cela donne 1^ facillte d'en 

33 couperdesmorceauXj&den'eii mettre 

33 a chaque fois que la quantite que Ton 

33 veut dans la diflblution. On fait dit- 

33 foudre For dans Teau regale que Yon 
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3j trouve route faite chez ceux qui ven- 
9y dent de I'efprit de nitre & de Tefprit 
73 de feU On peut aufll en faire foi-meme , 
M en mettant une partie de fel ammo 
93 niac fur quatre parties d'efprit de nitre ; 
P3 on met Tefprit de nitre dans un vafe 
93 fur les cendres chaudes ; on y ajoute 
yy peu a peu le fel ammoniac par petits 
» morceaux : on attend , pour en mettre 
33 de nouveau , que ceux qu on a mis 
93 foient entieremont diffouts. ' 

3> On met Teau regale fur les cendres 
93 chaudes y & on lame tomber dedans 
93 Tor par petits morceaux. Lorfque cet 
93 or eft diflbut , on a foin d'en remettre 
93 de nouveau jufqu a ce qu il en refte 
93 au fond du vafe qui ne veuiUe plus 
93 fe diflbudre. On peut meme porter 
93 au nez la diffolution ; & lorfqu elle 
93 n a prefque plus d'odeur acide , on 
99 eft affiire qu elle eft a fon point. 

93 II y a encore une autre fa9on de 
93 faire une eau regale , dans laquelle on 
93 peut faire diflbudre Tor. On prend 
93 de bon efprit de fel que Ton met 
93 dans un gobelet de verre ; on met 
9> dedans de petites lames d'or tr^s-min- 
)9 ces 9 on ajoute enfuite dans ce go- 
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i)3 belet de Tefprit de nitre goutte a 
35 goutte , en obfervaot au travers du 
3> gobelet le moment oii Tor commence 
»> a etre attaque ; ce qui fe voit lorC- 
9) qu il monte dans la liqueur de petites 
3> bulles qui partent de Tor ; ordinai- 
» rement il faut tris-peu d*efprit de nitre 
95 pour produire cet effet. Al®rs on 
33 cefle d'ajouter de Tefprit de nitre , & 
a> on fe contente de mettre dans la li- 
99 queur de nouvelles lames d'or a la 
9) place de celles qui auront ete diflbutes » 
w ce que Ton continue de faire jufqu i 
33 ce qu il en refte au fond du vafe qui 
33 ne fe diffolvent plus. On fe fert auffi 
33 de cette diflblution d'or , parce qu elle 
33 donne quelquefois des couleurs d'une 
33 nuance diiFerente de celles que pro- 
33 duit la premiere eau regale dont on 
33 a parl^ d'abord. 

33 La diffolution de Fetain demande 
33 une attention beaucoup plus grande , 
33 parce que tout le fucces de la pre- 
33cipitation de Tor en rouge depend 
33 de la fagon dont elle eft combitiee 
33 iavec I'eau , qu on doit neceflairement 
33 y meler , afin d'affbiblir le diffolvant 
33 de fa^on que la diflblution fe falle 
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^y lentement & fans ebullition. 

3> On fera Teau regale propre a cette 
M operation , en melant enfemble cinq 
9P parties ( en poids ) de bon efprit de 
35 nitre avec une partie de bon efprit 
3> de fel. On prendra plein le quart 
9> d'un demi-poiiTon de cette eau regale 
93 ( cette melure fe vend chez les Po- 
D» tiers d'etain ) , qu'on verfera dans 
»3 une bouteille de verre ; on.ajoutera 
3> a cette eau regale une double , ou , (i 
93 Ton veut y une triple quantite dans la 
3> meme mefure d'eau de riviere filtr^e, 
9> On mettra dans ce melange une petite 
»> feuille d etain battu mince a peu pres 
35 comme du papier ; ou , pour abreger , 
35 on prendra un petit morceau de ces 
35 feuilles d'etain que Ton vend chez" 
35 les Miroitiers , qui s'en fervent a 
35 etamer les glaces ; on en prendra en- 
3* viron ce qu il en faudroit pour cou- 
33 vrir une piece de vingt - quatre ibls» 
35 Cfet ftain comraencera par devenir 
35 noir ; enfuite il fe mettra en pieces , 
3> & finira par fe diifoudre avec le (emp$» 
35 II fe depofera une^ petite poudr^ 
35 noire au lond de la . bouteille. Vingt- 
d9 qiiatxe heures apr^, on met^r^ dan$ 

»>la 
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k> la liqueur une nouvette feuiUe cf etain 
93 icomme la premiere , ce que Ton con<^ 
»3 timiera routes les viogt-quatre heures 
9> pendant fix jours, 

- d> Apxes ce temps la liqueur prendrt 
>9 une petite teinte jaunatre ; alors on 
99 la. fera pafTet au trovers d\in papier 
» gris plie en ratonnoir , dans lequel 
>9 auparavant on aura fait pafler deTeau^ 
)3 afin de mouiller le papier ; on fep^ 
M rera par ce moyen la poudre noire 
7i reftde au fond de la bouteille , & 
9> lorfqu elle fera feparee de la liqueur , 
» on la remettra dans cette bouteille 
93 apr^s Tavoir bien lavee. On laiflera re- 
» pofer cette liqueur pendant deux on 
93 trois jours , apr^s quoi elle fera en 
93 etat d'etre employee. 

33 On peut encore faire une autre 
93 efpece d'eau regale , qui ne fera pas 
93 moins bonne que la premiere pour 
,93 oette operation , en faifant diflbudre 
93 unepartie de fel ammoniac bien pu- 
93 rifie dans quatre parties d'efprit de 
93 nitre. II faut mettre le fel ammoniac 
93 par petites parties dans Tefprit do 
93 nitre » & tenir la bouteille deboucheo 
93 fur les cemkes chaudes i jufqu a ce 
PartU L I 
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p> que la diflblutioQ entiece du fel ain-# 
73 moniac foic aphevee. Pour purifier 
9» le fel ammoniac , il faut le ^e &£* 
» foudre dads line grande quantite d'eau 
»3 chaude , filtrer T^au ^ & la &ire eva- 
93 porer /doucement fur le feu dans 
^3 un vaf0 jde jterrp ., jufqu'a ce que le 
>3 fel ammoniac devietme fee ;-alors H 
93 fautjt^mueir le fel avec un b^ton, dt 
P3 peur qu'il ne s'attadbie au vaifleau. 

33 Oii procede avec cette eau regale 
93 en fuivant les memes proportions a 
53 regard de Teau & de Tetain , que Ion 
93 a obferv^s dans la premiere ; avec 
99 la difference que dans celle * ci on 
93 continue^ a mettre des feuilles d'^tain 
93 routes les vingt-quatre heures pendant 
90 huit jours » au lieu que Ton n'en a 
93 mis que pendant fix fours dans I'eau 
93 regale pr&edence. 
' 33 On peut audi faire une troifiemt 
93 efpece de compofition » qui aura Ja 
93 meme vertu de precq>iter Tor en 
93 rouge , en mettant dans Teau regale 
•9 faite avec Tefprit de nitre & lefprti: 
93 de fel y deux fois autiaffit ( en mefures ) 
93 d'efprit de vin que Ton a mis d'eau 
99 regale« On y ajoute toutes le$ vingt*- 
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ty quatire heures des feuilles d'etab ^ 
9> comme on a fait dans les compo ^ 
>9 fitions precddentes i mais dans celle^ 
>3 ci il ne faut mettre de I'etain que 
>9 pendant cinq jours , pour qu elle fd 
x> trouve portee a fon point 3 alors on 
3> lafaitpa{rerpar.un papier gvis^ 8cc% 
33 II £aut remarqu^r que les deux pre-* 
93 mieres de ces compofkions , except^ 
» la derniere dans laquelle on a fait 
3> entrer de refprit-de-vin , perdent la 
3j propriete qu elles ont de precipiter 
3> I'or en rouge apres un certain temps, 
3> c'eft-a-dire , au bout de trois femaines 
93 ou d'un mois , fuivant qu il fait plus 
99 ou moins chaud ; mais lorfqu'on s'en 
33 apper9oit , il fuffit , pour la leur ren- 
» dre entierement , de mettre dedans 
39 la meme quantite d'etain en feuilles 
33 que Ton en avoit mife la premiere fois^ 
3j & vingt-quatre heures apr^s la -com'!- 
3J pofition fe trouve avoir repris la vertu 
33 d'operer la precipitation rouge ; ce 
33 qui peut fe reiterer autant de fois 
33 que Ton s appercevra que^la compo-r 
33 fition Taura perdue^ 
/ 33 II peut arriver que la compoC- 
») tion melee avec la diifolution aor « 
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9d )|>roduife une couleur bleue-^au liev 
9) d'une rouge j ce qui «ft und marque 
93 que cetce cofnpolition commence a 
a) perdre de fa verm ; on eft alors sur 
»> de la lui rendre toute entiere par 
>3 Tad^tion d'une nouvelle feuiUe a e- 
•> tain , pomnxe pn viei>t de le dir«. 

33 il faut encore pbferver qu'en ne 
*9 mettant que deux mefures d'eau fur 
99 une mefure de I'eau regale qu on a 
99 donn^e la premiere , la compofition , 
j9 quoique tres-claire quand elle eft finie , 
99 commence quelques jours apres a 
>9 paroitre orouble , & devient enfin 
99 opaque ; mais dans cet etat elle n'en 
99 eft pas moins bonne a precipicer Tor 
99 en rouge ; on s'apper^oit meme au 
99 bout de queli[iie - temps que cette 
99 compofition s'eclaircit peu a peu , & 
99 redevient tranfparente comme elle 
«9 Fetoit, fans plus redevenir opaque? lort 
99 qu^on eft oblige de mettre dedans 
99 un fiouyel etain : celle dans laquelle 
99 on a employ^ trois-^efures- d'eau 
•9 contreune mefure d'eau regale , n'eft 
99 pas fi fujette a devenir trouble. 

99 Lorfqu'on croit que la diflblution 
|9 d'etain eft en ^tat de produir^ fo^' 
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»3 efFet , on met un demi-poiilbn d'eau 

5> de riviere bien claire & bien filtree 

p3 dans un gobelet de verre tres-propre 5 

3:> on prend un tuyau de barometre 

d> aiTez gros , dont une des exttemk^s 

D3 a ete mife en pointe , & Tautre ar-^ 

93 rondie par le moyen du chalumeau 

33 d'un ^mailleur j on trempe ce tuyau 

?3 par la pointe dans la diflblution dor ^ 

33 a une hauteur que Ton a foin de 

33 remarquer ; & tout de fuite on le 

?3 tranfporte dans Teau que Ton a nufe 

?3 dans le gobelet ; on4'agite un peu ^ 

3> alin qu il y depofe ce qu'il a emportd 

33 avec lui de la difiblution d*or. On 

33 retourne enfuite le tube , & on le 

33 trempe par Textremite arrondie dana 

33 la diUoluiion d'etain , en f enfon9ant 

33 dedans au moins a la meme profon-^ 

33 deur que Ton a en&>nce la pointe dans 

35 la diffolution d'or .; on tranfporte 

33 tout de fuite ce tube dans Teau da 

33 gobelet dans laquelle oa a d^ja mis 

33 de la diffolution d'or ; on agite 

39 un peu Teau , afin de lui communi-t 

3» quer ce que le tuyau a emportS 

33 de diffolution d'etain ; on nettoie lo 

» tube , & lojjfqa on voit que la liqUQur 

Y • • • 

Inj 
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9i devient rouge , on remet encore de 
9» meme deux fois autant de diiToIution 
^ d'etain avec le tube que Ton en a 
a^ mis la premiere fois. 

yy C'eft alors que la liqueur fe teint 
» d'une tr^s-bcUe couleur rouge foncee 
ij comme du gros vin ; on la ver(b daps 
93 un grand vafe de verre ou de cryftal ; 
>5 on recommence a faire la meme teii>- 
33 turedansle petit gobelet , aprfe I'avoir 
33 bien nettoy^ , qu on verfe enfuite 
33 avec Tautre dans le grand vafe lorf-^ 
33 qa'on la croit aflfez rouge. On con-^ 
33 tinue cette manoeuvre jufqu a ce que 
33 Ton juge que Ton ait une fuffifante 
39 quantit^ de couleur dans le grand 
33 vafe. 

33 On laifle repofer le tout pendant 
33 vingt-quatre heures. Lorfqu on voit 
33 la couleur rouge bien depofee au 
33 fond , & I'eau qui la furnage bien 
33 claire ; on incline doucement le vafe 
33 pour en retirer cette eau ; ce que 
33 Ton continue jufqu'a ce que Ton voie 
33 que la couleur rouge eft prcte a fortir 
33 avec Feau ; alors on cefle de verfer> 
33 & Ton remplit le vafe avec de nou- 
33 velle eau qu on laiffe repofer ^ jufqu a 
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li te que la couleur foit pr^cipitee , & 

93 que Teau qui lui furnage foit claire ; 

9:> alors on recommence a vuider cette 

:i> eau comme on a &it la premiere 

to fbis , & on en remet de nouvelle k 

^3 la place. Pourvii que le vafe foit affei 

^3 grand , il fuffit de faire cette ma-* 

?3 noeuvre trois ou quatre fois. 

ao On n'a point marque la grandeur 
to du vafe ni la quantke de Teau dans 
»a cette operation . ; il fuffit d'avertir 
to en g^n^ral que ce lavage de la cou- 
9> leur doit fe faire avec uneaffez grande 
5D quantite d'eau , & que Ton n a point 
w remarqui qu'apr^s la premiere pre- 
M cipication faice , un peu plus ou un 
53 peu moins d'eau employee pour laver 
^ le precipite , changeat rien a fa cou* 
93 leur. 

3> Lorfqu'cMi croira la couleur bien 
^ lavee par la quantite d'eau qu on aura 
9> fait pafler pardeflus j on d^cantera 
^ leau jufqu'a ce jk^t la couleur foit 
>3 prete a fortir 5 on remuera bien le 
93 vafe , & on verfera la couleur & 
D> Teau reftante dans une tafle de por- 
o> laine : on Ty laiflfera repofer pendant 
JO un jour , apr^s quo! on mettra dedans 

liv 
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3> une meche compofee de plufieurs fife 
73 de coton , que^ Ton aura auparavant 
33 bien treippee dans de Teau ; on ajuftem 
33 la meche de fa^on que le bout le 
33 plus court entre dans la furface de 
33 la liqueur ^ tandis que le bout le plus 
?3 long doit pendre au dehors de la tafle j 
a> par ce nioyen toute Teau s'eeoulera , 
^3 & la couleur ireftera au fbnd de la 
33 tafTe femblable a une efpece de gelee 
33 de grofeilles rouges : alors on enle^ 
33 vera la meche , & pn laiffera fecher 
33 a Tombre la couleur , qui diminuera 
33 prodigieufement de volume , & pa- 
33 roitra comme une poudre noiratre , 
33 lorfqu elle fera tout-a-fait fechee. 

33 On fera tomber cette ppudre avec 
33 un couteau , fur une agate , fuf 
•3 laquelle on la ramaffera en un 
•3 petit tas. On prendra de Teau avec 
33 le bout du doigt , que Ton fecouera 
33 fur la couleur i & lorfqu elle en fera 
33 bien humeiiee Von la broyer^ avec 
33 une molette penaant long-temps , en 
33 humeAant la couleur lorfqu'elle vient 
33 a. fe trop fecher. On la. lailTera enfuite 
33 fecher a Tombre ; fy lorfque la cou- 
33 leur fera parfaitement feche ^ oa k 
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"> ramaffera avec un couteau a couleurs, 
• «II eft aife de varier la nuance de 
»> ces pourpres ; on vient de donner la 
■» manipulation qui fait ordinairement 
Dorles plus beaux. Si Ton met une plus 
■> grande quantke de difTolution d'etain , 
■ales pourpres qui en viendront feront 
mo d un violet fonc^. II eft pofGble auffi 
m de produire des pourpres br uns ; cela 
» depend fouvent de h puret^ de Tor 
«»& de retain que Von aura employes 
ttdans les diflblutions. 

3»Si Ton veut avoir un pourpre ti*^ 
vrant fur le noir , on mettra fur Utr 
m demi-poiflon d'eau , de la diifohition 
m d or , jufqu a €e que Teau commence 
»k prendre une petite couleur jaune 
i»tres4egere ; on iufpendra dans cette 
•»eau, avec un fil^un petit morceau 
'wd'antimoine jovial , fait avec trois par- 
ities d'etain, & deux parties de r^gule 
» d'antimoine ( on trouve cet antimoine 
•jovial chez les Apotiquaires ). On laif* 
vfera pendant dou2e ou treize jours 
s>ce morceau fufpendu dans la liqueur i 
«>ayant foio de Tefluyer de temps en 
ab temps l^gerement, afin que la diflb** 
vlutioa d or puiife mordre deffus ; aprrt 
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nquoi on retirera le morceau d'and^ 
vmoine ; on verfera la liqueur & la 
•>poudre qui fera pr^cipitee au- fond ^ 
«>dans un plus grand vafe, qu'on rense 
Acplira d'eau. Lorfque la poudre fera 
ftout-a-fait tomb^e au fond , & que 
»reau qui lui furnage , fe trouvera 
f claire , on decantera cette eau claire » 
f& Ton en mettra d autre a la place ^ 
va plufieurs reprifes » & on achevera 
«»le refte de I'operation » en fuivant ce 
» qiie Ton vient 4^ di^6 pour les autre& 
. » Chacune de ces poudres , broyee 
•avec fix fois fon poids du fondant 
» general , produit fur F^mail des pouL- 
» pres, de dififerentes nuances , & trcs-^ 
■» iblides. 

» On auroit pu faire ces precipitatioins 
ntout dun coup, en employant une 
«>plus grande quantite d^eau , & a pro^ 
•portion plus de diflblutioa d'or , & 
wplus de diflblution d^etain ; mais cela 
9» auroit ete embarrailant pour des Ar<<- 
a» tiftes qiii ne fpnt point accoucumes 
wa mefurer ou a pefer des diffolvants ; 
toil fuflit d'avertir ceux qoi voudront 
•prendre ce parti , quil faut mettre 
»plus de trois fois autant ( en mefures) 



t OUR XA PeINTURI EN ISMAIL. 1 O^ 

«o de diflblution (f etain , que de diffola^ 
••tion dor 33. 

REMARQUE S. 

Tous les Chymiftes conviennent que 

le phlogiftique eft le principe des cou- 

leurs ; quoique ce phlogiftique foit en 

general le meme , cependant lorfqu'il 

efi challe d un corps , il en peut fortir 

accompagne de quelques-unes des fubr 

ftances qui compofoient ce corps ; & 

ii eft poflible qu en s'infinuant dans uh 

autre corps , il y porre quelques-unes 

des fubftances dont il s'etoit charg^, 

II paroitroit meme que c'eft par cette 

mechanique qu il produit dilFerentes 

couleurs 5 puifque enfin on ne peut 

pas dire que le phlogiftique qui , pal: 

la flamme , penetre la chaux de plomb » 

ne foit pas accompagne de fubftances 

differentes de celui qui penetre la meme 

chaux de plomb fans flamme ; piufqud 

le premier produit dans la chaux de 

plomb la couleur rouge , & fait du 

minium y ce que ne fait pas le phlo-* 

giftique Xans flamme. 

Le phlogiftique , qui fait prendre la 
couleur rouge au yerre de Venife> 
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que Ton prefente a Tentree d'un four^ 
neau a la flamme des branches de haiJr 
leau , penetre ce verre charge de fub- 
ftances, diffefentes de celles avec let- 
qiielles il le penetre avec la flamme 
d'une matiere difFerente v puifque dans 
le prenwer cas il rougit le verre , ce 
qu'il ne fait pas dans Tautre cas. Voyez 
la Lttogeognojie de M. Pott , Tom. I , 

Plufieurs Chymiftcs font accompa«- 
gner le phlogiuique d'lMxe terre que 
Becher appefle mercurielU ou fe troi- 
fieme terre > & ils difent que la terre 
mercurielle pent etre fans phlogiflique , 
mais que le phlogiflique ne peut etre 
fixe dans un corps fans la terre mer^- 
curielTer 

En partant du principe que le phlo* 
giftique eft la caufe des couleurs , on 
eft force de conclure que la premiere 
condition requife , fans laquelle la pre- 
cipitation de For en rouge ne peut 
point s'operer , eft la confervation du 
pMogiftique de retain mis en diffolu- 
tion : il eft aife de le prouver par une 
experience tres-Cmple. Afin quil ne 
j:eftat aucun foup9oade melange dans 
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Vetain , on s'eft fervi d'etam vierge d* An- 
jgleterre , iqui eft en forme de gouttes ^ 
& qu'il eft defendu^ fous des peines 
tr^s-ftveres , de tranfporter hors du 
pays , parce qu 11 eft exempt d'aUiage« 
On a fait calciner cet (£tain avec ie 
double de fon poids de fel marin , en 
fuivant en tout la mediode indiquee 
au Cbapitre dans lequel on a traite du 
t>lanc ; on a mis en digeftion la chaux 
d'etain qu'on en a retiree , qui pefoit 
3 3 grains » dans du vinaigre diftiUe , fur 
des cendres chaudes , pendant douze 
heures ; on ^ enfiute fait bouillir le 
tout enfemble pendant une demi^ 
heure ; on a laifte repofer la liqueur y 
& on la filtree ; on en a verie en 
alTez grande quantity dans de I'eau , dans 
laquelle on avoit mis la meme quantite 
de diilblution d'or , qui a ete marquee 
dans les operations pr&ddentes ; il ne 
s'eft forme ni couleur rouge , ni pr^-* 
cipit^. 

On a voulu s'aflTurer fi le vmaigre 
avoit xliflbut de la chaux d'etain : pour 
cela on a.mis fur celle qui reftoit , de 
rhuile de tartre par d^faillaAe ; il 
ip'eft form£ dans I'inftant un precipit^ 
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blanc & afTez abondant i d'ailleurs , oii 
^ edulcore & feche la chaiuc d'etain qui 
^ft reftee apres Toperation , Sc I'on a 
tfouve qu eUe ne pefoit plus que 26 
grains au lieu de 33. Suppofe quit 
s'en foit perdu i ou 2 grains dans Te^ 
dulcoration » le vinaigre en a done dif« 
(out J ou 6 grains. 

On a mis dans de pareil vinaigre 
^iftille , des feuilies du meme etain vierge 
d'Angleterre , qu on avoit eu la precau-^ 
tion de faire battre en livret par un 
Batteur d'or ; on a laifie ces feuilies 
dans le vinaigre pendant vingt-quatre 
heures ; on a filtre ce vinaigre qui 
^voit pris avant la filtration une petite 
teinte laiteufe ; on en a verf^ fur I'eau , 
dans laquelle on avoit mis un peu de 
diflblution d'or a Tordinaire ; auffi-tot 
la liqueur eft devenue d un beau rouge 9 
ic il s'eft fait un precipite de meme 
couleur. 

On a obferve les memes manipula-* 
tions que ci-defliis , en fe fervant du 
refte de la chaux du meme etain qui 
avoit pafle par le vinaigre f avec cette 
feule difference » qu au lieu de vinaigre 
diftille, on employ^ de Tefprit de vi^ 
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triol , & on a eu exa&enient tous lej 
mtSmes produits dans tous les pobts. 
U eft aife de voir que la raifon de 
cette difference vient de la chaux d'e- 
tain qui a perdu Ton phlogiftique, au lied 
que retain en feuille a confer ve tout 
fe fien. Ceftdonc a tacher de' confer- 
ver le phlogiftique de Tetaih dans li 
diflblution qu'il faut s appliquer , 8C 
lorfqu'on y parvient , on eft sur de ne 
jamais manquer la precipitation de Tor 
en rouge. 

Ce n eft que le phlogiftique de Te- 
tain conferve que Ton a trouve , lorf- 
qu pn a employe deux mefures d'efprit- 
de-vinala place de deux mefures d*eau , 
contre une mefure d'eau regale , pour 
diflbudre Tetain ; vu que I'eforit-de- 
vin eft , cortime on fait , tr^s-cnarg^ de 
de phlogiftique , ce qui fait qu il con-^ 
ferve tr^s-long-temps celui qui eft dans 
retain. 

C'eft par cette raifon que Ton fait 
de tres-beau pr&ipite pourpre , en met- 
tant des feuiiles aetain telles qu on les 
trouve dans des livrets chez les Doreurs. 
dans une bonne quantite de diflblution 
d'alun ; fi on filtre cette liqueur apr^ 
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cjue ies feuilles d'etain y auroDt fejouro^ 
huit ou dix jours > ^ qu on y mette 
enfuite de la diilblution d'or. 

On a vu dans. Ies operations pre-» 
cedentes ', que Ton avoit prefcrit de 
mettre deux ou trois mefures d*eau f 
contre une mefure d'eau xegale » pour 
faire la compoGtion ; c efl: afin que la 
diffolution de Tetain fe fafle tres-lente^ 
ment , fans aucune ebullition ou effer-* 
vefcence , parce que ce mouvement 
occafionneroit la diflipation du phlo- 
giftique de 1 etain , & alors la diflblu- 
tion ne produiroit point la precipitation 
de Tor en rouge, 

♦ On a vu que la compofition faite ,' 
comme on vient de le dire , perdoit 
avec le temps , fa vertu d'op&er la pre- 
cipitation de Tor en rouge ; cela airive , 
parce que , quelque precaution que Ton 
prenne pour tenir la bouteille qui la 
contient bien bouchee , le phlogiftique 
do retain s'evapore du diilblvant » meme 
au travers des pores du verre ; mais 
on a vu audi qu on lui 4:endoit toute fa 
vertu , en y faifant diflbudre de nouvel 
etain » qui lui redonnoit de nouveau 
du phlogiftique , pour remplacer celul 

qu elle^ 
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qu elle avoit perdu par I evaporation. 

Oh ne peut s'empecher a cette occa- 
Con , de faire une remarque en faveur 
des Teinturiers qui , fe feryant de diflb- 
lutions d'etain dans la teinture ecarlate , 
les jettent lorfqu elles ont perdu par le 
temps leur vertu , tandis qu'en y re- 
mettant difToudre de nouveau un pea 
d'etain , ils la leur rendroient toute 
entiere. On les exhorte meme a eflayer 
dans les teintures TefFet des compofi- 
tions dont on a parle , qui ne perdent 
que tres-difficilement leur vertu , & 
fur-tout eelles dans lefquell^s il entre, 
au lieu d'eau , de Tefprit-de-vin ou celle 
de la diUblution d'alun. Ils auroient de 
plus , un moyen facile & certain de 
s'ajQTurer fi leur compofition eft encore 
bonne , en eflayant de precipiter en 
rouge par foh moyen , une dmohitioa 
d'or etendue dans de Teau i & ils n'em- 
ploieroient que eelles en qui ils trour 
veroient cett6 vertu, bien allures qu^elles 
ne manqueroient jamais d$ produire leut 
effet. 

La precipitation par le morceau d'an*- 
timoine jovial qu on fufpend dans la 
diflblution d'or > donne une couleur 

PariU I. K 
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prefque noire ; parce que le phlogifK- 
que de TAain ne fe joint a I'or qu'apres 
avoir participe du phlogiftique de I'an- 
timoine , & c'eft la combinaifon de ces 
deux phlogiftiques qui produit cette 
couleur. 

II n eft pas douteux par les precau- 
tions que Ton a prifes, en faiiant les 
diffblutions d'etain , qu il n'y foit dans 
le plus grand ^tat de divifion ; on con- 
5oit en meme-temps que plus les parties 
de retain approcneront de la divifion 
dans laquelle fe trouvent celles de Tor , 
plus elles feront propres a fe pindre 
& a operer la precipitation ; on ne peut 
cependant pas dire que ce foit pour cette 
raifon que la diflblution d'etain preci- 
pite Tor , vu que quand cette diflblu- 
tion a perdu fon phlogiftique , elle 
pafTe comme un nuage blanc au travers 
de la diflblution d'or , fans en entrainer 
jfa riioindre partie ; & qu'en y mettant 
de nouvel etain a diflbudre , on lui re- 
ddnne du phlogiftique qui lui rend la 
premiere yertu. 

' Apr^s avoir prouve par plufieurs ex- 
periences que la prefence du phlogifti- 
que de I'etaia dans fa diflblution , etoit 
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-abfolument n^ceflaire pour produire la 
precipitation de Tor , on peut ajoutei: 
que cette precipitation eft encore ap- 
f uyee fur la grande affinity de Tor , 
pour le phlogiftique de Tetain ; il n'en 
faut point d'autres preuves que ce qu en 
xapportent ie$ Orfevres. Ik difent tous 
^u une tr^s-petite portion d'etain qui £b 
trouveroit par malneur dans le foyer de 
leur forge , feroit capable , fi elle etoit 
fondue , de rendrc par fa vapeur , line 
grande quantite d'or qui feroit en fonte 
dans le voifinage, ^gre & callant. Cramer 
en parle de m6me dans fes iSlements 
de Docimaftique , torn, i ^p. 144. , trd^ 
duB. Frang. Qu'eft-ce que c'eft que la 
vapeur de Tetain , finon fon phlogifti- 
que ? On dira peut-etre que c'eft un 
effet de Tarfenic contenu dans Tetain , 
fuivant les Experiences de M. MargrafiF: 
mais ce fentimcnt n eft pas encore bieil 
conftat^ chez M. Margraff, lui-meme, 
qui ri'a point r^ufE a en produire dans 
fes dernieres Experiences , quoique ce 
fiat fon deflfein ; & d'ailleurs , n'y a-t-il 

ue I'arfenic qm ait la propri^te de ren-^ 

e Tor aigre & caflant ? 
Tous les Qiymiftes conviennent qu^ 

Kij 



V 



I 



V 



11<J TRAtri DBS CoUtEUR$» 

Tor ne peut poiot ctre decompofe 
parce qu on ne peut point ltd oter fon 
phlogiftique ; cependant dans cette ope- 
ration il perd foa ^clat metaltique ». & 
paroit fous la forme d'une poudre rougi^* 
ruifqu on ne peut oter a lor aucunes 
de fes parties conftituantes ^ il eft na- 
turel de pexifer que toutes les fois qu on 
le fait paroitre decompofe, c*eft tou- 
jours en lui joignant quelques fubftances 
^trangeres , plut6t qu en lui enlevanc 
aucunes des fiennes. Stahl eft de ce 
fentiment dans fon Ouvrage , intitule : 
Fund. Chem. rat. p. 182, §. a6,lor£- 
qu il dit : Dt omnibus haSenus diBis auri 
traSationibus illud unanimiter concludunt 
omnes Chymici &* Artifices ex illis aurum 
ejfentialiter non rtfolvi pojfe. Licet enim 
varias Schematifmos coloris y tenukatis , 
tonfifientiae hifcemodis. acquirat ^ h^c 
omnia dependent , non d partium auri 
feparatione ; fed d variorum heterogeneo^ 
rum auro JuperinduBorum agglutina^ 
tione : hcec fi d tali auro iterum fepa^ 
rentur , illud omnes priores affeStiones 
iterum exhibet. 

Ceft done ici le phlogiftique de Te- 
tam joint a quelques-unes des fubftances 
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retain C&cefera, fi Tori veut, la terre 
mercimelle ) qui s'attachent a Tor , le 
font paroitre decompofe,& luifontper- 
dr& foa eclat metalHque. Cependant 
retain n a pas feul ce privilege ; lesr 
<liflblutions d'argent , de mercure , de 
bifmuth 9 de zinc , &c. meldes avec de& 
diilblutioQs d'or , donnent auifi des pre-' 
cipites qui , employe? avec le fondant 
fur r^mail , produifent des couleurs 
plus" on moins brunes ou violettes ; mais 
comme elles ont quelque ehofe de 
faux& de terrenx , on ne juge pas n^- 
cel&ire d'en donner ici la defcription; 

Orfchall , dans fon Sol fine Kc/fe, & 
pliifieurs autres Alchymiftes, fe font van- 
tes de faire des verres rouges & des rubi^ 
eafe fervant du m^langed'une diflblutionr^ 
d'or avec unc diflblution d'Sisun , mifea 
en fiifion avec de la frite > mais cemar- 
qnez que. Ton n'a. reufli' qu autant. que 
I'oa a employ^/ ces diiiblutions fansi 
edulcorer le pr^cipite , & que toutes 
les fois qu'onv a employe le- precipite 
pourpre bien cdulcore , on a toujours 
eu un verre opaque d^un vilain rougj© 
brua , Sc fur la furface duquei unepartiei 
4e rpi ctoit ):^duite en .petites parcelled 
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avec leur eclat metallique« Mais il faut 
(e fouvenir que Ton a fait voir au Cha^ 
pitre des fondants que i'^on pouvoit faire 
ces verres rouges , fans que lor y fut 
employe , & que cette couleur rouge 
venoit particulierement du nitre qui en^ 
troit dans la compofition du verre. 

On a vu auifi qu il falloit trois cho^ 
fes pour porter la couleur dans le 
verre. 

i^, Une fubftance qiu mit la matiere 
Vitrifiable en fufion. 

2®, Une fubftance qui fe vitrifiant 
avec elle , fut de nature a retenir le 
phlogiftique, 

5*^, Une fubftance qui fournSt le phio* 
giftique y Sc dans laquelle il fut aifez 
fixe pour n etre pas diffip^ par le feu , 
avant que le verre fi^t en fonte. 

Il but de meme , dans la nfdudlon 
des metaux , un fel oa fondant qui mette 
fe chaux du metal dans un ^at de fufion , 
Sc une autre fubftance qui tienne en 
clle-mcme le phlogiftique affcz forte- 
ment , pour ntt le llcher que dans ce 
temps y & r^tablir le nvStal , fans quoi 
la combinaifoa nte fe feroit point; 
L On voit dam Tancienne maoiere. 
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peindre le verx^ , decrite dans Yart dz 
la Verrerk de Kunckel , p. 525) , qu oa 
delayoit les couleurs avec de I'eau , dans 
laquelle on avoit fait difibudre du bora^q 
qu on appliquoit les couleurs fur un 
cote du verre ; qu on ftratifipit ce verre 
avec de la chaux vive , & ^'oa mettoit 
le tout a calciner dans le feu. On peut 
aifement voir que dans cette operation 
le borax met la furface du verre en 
fuGon , pendant que le phlogiftique de 
la chaux joint a celui du metal , porte 
la couleur dans le verre. Que peut fr- 
gnifier la grande attention que Ton re- 
commande de cefler le feu precifcment 
dans un temps marqu<$ ? finon qaen le 
continuant plus long temps , il dilEpe- 
roit le phogiftique qui doit porter la^ 
couleur ' dans le verre , & que par-lsi 
la Peinture feroit gktie. 

Pour refoudrc la queftion pourquoi 
Tor donne la couleur pourpre , il feu- 
droit en meme -temps dire pourquoi le 
cuivre donne une couleur verte , le co- 
balt une couleur bleue, &c» 

II eft certain que la couleur pourpre 
eft en quelque fe^on propre a Tor, 
toutes les fois quon le rend nufcible- 
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avec Is- verre en fonte > ce n'eft pa* 
qu'il' ne donne auJIt d'auires couleurs * 
comme des noirs , des bnins & des vio-. 
kts r mais en exatni/iant de pr^s ces 
couleurs , on leur tcouve toujours une 
teinte de pourpre plus ou moins forte. 
Tous le*pr^pites d'or par les al'- 
laks fixes qui font jaunes ou blancha- 
. ties ,, prennent une couleur bleue ou 
rougeatre lorfiju'dn las rev«rbere fous 
une moufle ; mms toutes ces couleurs 
tirent davantage fur le pourpre lorf- 
^'elles font parfondues fur rEmail,. 
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GHAPITRE VI. 

Les Couleurs Bleues. 



^ ARMi le peu de procedfe qui nous 
font reftes lur la Peinture en J&mail , 
on trouve des auteurs qui recomman^ 
dent de tirer la couleur bleue de Tar- 
gent ; il &ut imaginer que celui qu ilg 
ont employe , n'etoit point exempt de 
cuivre , & qu il n en avoit point etc 
ailez purifie , vu que dans toutes les 
operations que Ton a faites avec Tar- 
gent totalement delivre du cuivre , on 
na jamais pu obtenir qu une couleur 
jaune , tres-fixe a la verite , mais fale , 
d'un ton faux , & qui n eft pas jaune 
quand on Temploie.D'autres ont voulu 
que Ton enaployat Toutremer ; mais 
cette couleur eft tiree du lapis lazuli, 
qui eft fouvent une pierre calcaire , 
pmfqu elle eft attaquable par les acides ; 
par confequent fa couleur pent etre em- 
pojftee par le feu , lorfqu il eft poufle 
au point n&eflaire pour parfondre : c'eft 
ce que Texperience a toujours confirme 
Fartu h L 
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routes les fois qu on a voulu s'en fervir, 

Le lapis lazuli , comme M. MargraiT 
Ta prpuve ^ tient fa couleur bleue du 
fer ; cettc couleur , il eft vrai , refift^ 
$L un feu m^diocire > Sc aux e?ctindions 
dans le vinaigre » que Ton fait du lapis 
apr^s Tavoii: rougi ; mais ce^e couleur 
broyee & employee avec trois fois fon 
poids de foncUnt^ ne produit fur Vt-^ 
mail qu une couleur verd&tre & terreufe, 
qui s'altere meme lorfqu on Texpofe plu* 
fieurs fois au feu. 

De plus s quoique le lapis donne 
quelques 6tincelles lorfqu on le firappe 
avec le briquet 9 il ne laifle pas d'etre 
facilement attaque par les acides apres 
avoir et^ calcind au feu , & alors il fe 
ir^fout en une efpece de mucilage blan^ 
diatre » dont on ne peut plus tirer au-^ 
cune couleur. 

En general » il faut obferver que les 
terres & les pierres colorees donnent 
dans Ti^ntail des cQuleurs qui n'ont nji 
la puretl nji la yivacit^ de celles que 
1 on tire d^s chaux pures des m^taux. 

II refte le faffre & le fmalt ou bleu 
d*^ail ; mais le (affire eft une com-* 
pofitioti f^te avec jie coMt > a qui Ton 
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a enleve Tarfenic qu'il contenoit par la 

calcination , qu on a m^le enfuite avec 

de la potaile & du (able vitrifiable : 

on fent bien que Ton ne peut pas ef- 

fay er de peindre avec ce melange ; 8c 

quand on vien<koit a bout de ^parec 

le cobalt calcine, du fable 8c. de la po- 

tafle y ou qu on auroit du cobalt leu! 

^ue Ton feroit calciner , !e cobalt dans 

cet etat eft d*un gris iioir&tre ; ce qui 

obligeroit le Peintre d'avoir une palett« 

id^ale fur cette couleur » ce qu il &ut 

t3,cher d'eviter. 

. Le bleu d'^mail eft ce ra^me cobalt 

calcine »mele avec de la potafle & dv 

fable ou de la pierre vitrifiable , dont on 

vient de parler » qui . mis au feu & pouflS 

a la vitrification , donne un beau verre 

bleu , que Ton 6crafe enfuite , & dont 

on fait une poudre tr^s - fine par ded 

lotions ; mais quelque degr^ de finefle 

que Ton dit donn6 a cette poudre, ce 

n'eft jamais que du verre pulv&ife , 

qui ne coule point aifi^ment au pinceau , 

& qui ne ie mele point avec Thuile : 

tous les Peintres lui connoiflent ces 

d6&uts ; d'ailleurs , ce verre etant tris- 

dur a fondre^ il faut lui ajouter dtt 

Lij 
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fondant pour lattendrir, & oijeft oblig^ 
d y en mettre une fi grande quantite , 
que fa couleur eq eft cQnflderablemen; 
aiFoibUe. 

Puifqu OQ ne peut p^indre avec du 
rerre , & qu il faut que les matieres , 
dont on fe ($n pour peindre fur T^m^l ,; 
aient a peu pr^s la mem^ couleur lorf- 
qu on les emploie > qu elles doiyent avoir 
apres qu elles auront ete parfondues , 
il faut tacher de tirer la couleur bleue 
du cobalt , telle quil la donne au verre, 
fans qu il foit vitrifie. 

H y a une infinite d'efpeces difF(f- 
jrentes de cobalts , dont chacune con- 
tient plus ou nipins d'arfenic , de fou^ 
fre & de quelques portions de diifFerents 
metaux ; mais nous pouvons nous pafler 
d'entrer dans' cette difcuflion qui re-? 
garde les Miner^logiftes. II nous fuffit 
de favoir, quelle eft Tefpece qui donne 
le plus begu bleu *, nous noiis en tien- 
drons done a ce qu'en dit M, Hellot , 
dans deux Memoireis trfes-curieux , qui, 
fe trouvent parmi ceux de TAcademie 
Jloyale des Sciences , ann. 1737 , p, 
)0i & 228. Mais conune il travaiUoit; 
ft trouyer une encre fympathique , c'eft^ 
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at-dire , une couleur pafl&gere , & que 
notre objet eft d'avoir une couleur fixe, 
nous ne le fuivrons qu a quelques egards. 

Ce favant Academicien a tres-bien 
remarque ( comme quelques autres Ta- 
voient fait avant lui ) que le cobalt 
qui donne une diflblution rouge dans 
Tefprit de nitre , eft celui dont on tire 
le plus beau bleu, C'eft done a celui- 
' la que lioils nous arretons , fans nous 
embarraflfer de favoir fi ce cobalt con-^ 
tient une portion de bifmuth ou n'en 
contient pas. II fuffit d'affuret qu il n 3 
pas ete poffible de tirer du bleu de 
la diflblution des cobalts qui donnoient 
une autre couleur , & que le bleu qu'ort 
a tire , a ete plus beau & plus vif a 
proportion que la diflblution etbit d'uir 
plus beau rouge. 

Comme on a vu que les mines , dont 
on tiroit le bleu d*Email , contenoient 
toujours de Tarfenic , on a donne le 
nom de cobalt a toutes celles qui dans 
la calcination ont prodait nrie fiimee 
blanche qui fentoit une odeur d ail. 
Il y a cependant de ces mines qui 
contienncnt beaucoup d'arfenic , & qui 
oe donnent points^ du tout de bleu ; & 

Liij 
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celles qui donneot la plus belle diiG>« 
lution rouge dans Tefprit de nitre , con- 
tiennent ordinairement aflez peu d!ar- 
fenic. II eft certain qu il faut chaSet 
cet arfenic ; la fa^on dont on sy prend 
pour cela dans les Manufa6lures de bleu 
dllmail , paroit la meilleure a caufe du 
contad immediat du cbarbon ou plutot 
de la flamme qui y eft employe. II refte 
a (avoir s^il eft abfblument neceflaire 
que la totality de I'arfenic foit expulfee 
de la mine. II y a tout lieu de foup-* 
c^onner qull eft meme utile qu il y en 
foit refte un peu. Linckius , dans fa 
Diflertation fur te cobalt , rapportee 
par M« Hellot, dans la tradudion de 
Schlutter , torn, i , j7flg. 2^0, §. 182 , 
dit que la couleur bleue fera plus belle 
fi Ton ajoute de la poudre arfenicale 
au melange pour faire hfmalt. Il pouiy 
xoit bien fe faire que les cobalts que Ton 
a cm avoir perdu la couleur bleue pour 
avoir ^te trop calcines j ne manquailent 
a donner cette couleur que pour avoir 
perdu tout leur arfenic ; on voit que 
dans cette fuppofition il feroit facile 
de leur reftituer cette faculte en leur 
ajoutant de nouvel arfenic. D^ailleurs > 
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lorfque dans la compofition du verre 
ordinaire on n'apute qu une tr^s-petitc 
quantite d arfenic , le venre n'en eft 
que plus beau & plus brillant« Cette 
tnanttuvre eft pratiquee dans toutes fcs 
Verreries. 

I^orfqu on n a point affei chafle paf 
la calcination Tarfenic du bon cobalt , 
la diilblution par Tefprit de nitre , n'en 
eft pas iiioins rouge y apr^s TaVoir laiilee 
repofer plufieurs jours , il fe forme fur 
la furface de la liqueur de petitscryftaux 
blancs^ , qui font de rarfenic , & qu'on 
peut enlever sui^ment , tti paflant def-^ 
lous une lame de verre tres^-mince. 

Comme le fucc^s de cette operation 
depend entierement del la bcKite du co- 
balt , on ne peut apporter trop de pre- 
caution pour en avoir de la meiUeure 
qualite , dont on pourra s'affiirer par 
des experiences ; ^our cet eflFet , il 
faut eilayer les difierents cobalts en 
mettant un tris-petit morceau de cha- 
que efpece , fans itre calcinee , dana 
de Tefprit de nitre , affoibli par deux 
tiers d'eau ; & Ton peut travailler avec 
coniiance fur te cobalt 9 dont Fechan- 
tillon donnera une coul^ur rouge a la 
diflolution, Liv 
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II ne faut pas s'attendre qu'aufli-tot 
que Ton a mis le bon cobalt dans TeA 
prit de nitre etendu avec y d'eau , la 
diflblution qui commence par s'en faire^ 
fe trouve rouge dans ks premiers mo- 
ments ; il faut au contraire la laifler agir 
pendant quelques jours, afinqu elle pren- 
ne cette couleur , en la mettant par in- 
tervalles fur les cendres chaudes ; ce 
n'eft qu apres ce temps que la diilbla- 
tion devient claire & d'un beau rouge ; 
alors on la decante en prenant garde 
qu il ne s'y mele rien de ce qui refte 
au fond du vafe ^ &an verfe fur ce 
refidu de Teau & un peu de nouvel 
efprit de nitre que Ton fait digerer par— 
deiliis f conmie on a fait la premiere fois , 
pour tirer encore de la teinture rouge, 
cc On met toutes ces teintures rou- 
33 ges dans une taffe de porcelaine de la 
33 Chine , & Ton y joint alors , comme 
33 a fait M. Hellot , fur 6 gros de tein- 
01 ture rouge i gros & demi de feJ 
w marin y le ylus blanc & le meilleur 
33 qu on piufle trouver ; on agite le fel 
3> avec un tuyau ou une lame de verre, 
3>afin quil fe diflblve ; on laifle repo- 
33 fer le tout pendant quelque temps i 
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on decante la liqueur claire > & on jette 
ce qui a pu refter au fond. On re^ 
met la liqueur dans la tafle de porce-* 
laine fur des cendres tres-chaudes ; & 
33 s'il fe fait apr^s quelques heures d'e- 
oo vaporation un peu de depot au fond, 
33 on a grand foin de decanter encore 
33 la diflblution pour jetter le depot qui 
33 a pu s'y faire. 

33 Lorfque Tevaporation eft avancee 
33 au point que la culTolution commence 
33 a s'epaiffir , elle forme des cercles 
33 verds fur la taffe a fa furfece ; fi le 
33 cobalt eft d'une mediocre qualite, 
33 cette couleur verte fe communique 
33 a toute la diflblutioii a mefure qu elle 
33 s'epaiflit ; c eft alors qu'il faut remuer 
33 le tout avec une lame de cryfcal ou 
33 de verre , de peur que la compofi- 
33 tion ne s'attache au fond de la tafle ; 
33 ce verd fe change bientot en rouge, 
33 & le rouge en bleu. 

33 Si le cobalt eft dela meilleure qua- 
33 li^e , tel que celui<jui vient d'Efpagne, 
33 la couleur verte ne paroit point d'a- 
33 bord , non plus que la rouge ; mais 
33 la diflblution en s'epaifliflant , pafli 
23 tout d'un coup a k couleur bleue.^ 
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93 la plus forte. On continue de remueiT 
»3r avec la plus grande attention ^ en d^-' 
»} tachant tout ce qui tient au 'fond de 
3j la taffe , jufqu a ce que la compofi-^ 
3> tion fe foit formee en un (el grene 
yd'un beau bleu. Alors les vapeurs^ 
3> nitreufes fortant du fel en grande 
» quantite , il eft a propos de s*en ga-^ 
3^ rantir en faifant Topifration fbus un^ 
93 cheminee. On continue de tenir le 
9) fel fur le feu , & de le ren!uer jufqu a 
33 ce qu il devienne prefque fee ( car il 
35 ne faut pas qu'il (bit totalement priv^ 
» d'huiniaite ) , c'eft-Wire , il faut qu'il 
93 n exhale prefque plus de vapeurs ni- 
93 treufes. II ne faut pas prefler le feu ^ 
i? fur-tout vers la fin de fievaporation. 
33 Apris que Ton a laifR le fel fur 
93 les cendres chaudes pendant une on 
93 deux heures, on retire la tafle , & 
93 on f expofe a Fair fibre > fe fel y 
93 prend un peu humidite & une petite 
93 teinte de rouge qui augmente tous les 
i3 jours , )ufqu a le feire devenir prefque 
93 cramoiu ; alors on remet la tafTe fur 
93 les cendres c!iaudes. Le (el reprend 
93 la couleur bleue au(&tot que la cha^ 
» leur s y fait fentir. Si Ton porte k 
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*> taile au nez , on s apper9oit qu il s'ex-* 

>3 hale encore des vapeurs nicreufes ; oq 

>3 remue le fel avec la lame 4e verre f 

99 fans cela , il fe metcroit en grumeaux; 

93 on le dent ainfi a une petite chaleur 

^ pendant une heure , apr^s quoi on 

99 retire la tafle^ & on I'expofe a Tail 

93 de nouveau pendant quelques jours* 

99 L'humidlt^ revient ^ & h couleur 

93 rouge reparoit » mais plus lentement, 

93 & en moindre quantite. On continue 

93 d'obferver la meme manoeuvre pen- 

93 dant un mois ou fix femaines en ex- 

93 pofant le fel alternativement fur les 

33 cendres chaudes 9 & enfuite a Fair 

33 froid ; pendant ce temps on s'apper^ 

33 9oit que Texhalaifon des vapeurs ni- 

33 treufes fe fait moins fentir a chaque 

33 fois qu'on expofe le fel a la chaleur^ 

33 & qui la fin on n en fent prefque 

33 plus du tout en portant la taile fous 

33 le nez. On s'apper^oit aufli que Thu- 

33 midite & la couleur cramoifie revien- 

>3nent au fel plus lentement a lair 

33 froid. 

33 Par cette manoeuvre reiteree on 
33 vient a bout d arreter la couleur dans 
3> la bafe du fel matin » de &9on qu'elle 
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53 qtf eliepeutfoutenir redulcoration fanf 

i3 qu elle fe mele avec Teau : ce qu'ella 

93 n'auroit pas nlanque de faire fi Ton 

3> avoit voulu tenter Tedulcoration auffi- 

93 tot apres les premieres deflications, 

>i Pour etre afiure que ce fel eft par- 

>3 venu au point defire , on peut eflay er 

33 d'en mettre , au fortir du feu , un peu 

33 dans uti petit gobelet de cryftal ; (i Ton 

d» voit qu apr^s avoir verfe doiicement 

» de Feau defliis , de fa9on qu'elle ne 

93 furnage le fel que de trois ou quatfe * 

>3 lignes , & Ta*, oir laiflee pendant une 

93 demi-beure , le fel devietit rouge (ans 

93 qu il communique aucune couleur 

95 a feau , dn eft afliire que le fel eft 

93 eft etat de donner la couleur bleue 

93 fixe. Si au contraire Teau fe charge 

93 de la couleur rouge , il faut continuer 

93 d'expofer encore le fel fur les cendres 

93 & a Tair froid alternativement pen- 

99 dant quelque tiemps. 

33 Lorfque par Teflai, dont on vient 
93 de parler , on s'eft aflure que le fel 
93 peut fupporter Tedulcoration , fans 
93 que la couleur fe mele avec Feau ; 
^3 peu de temps apres que le fel eft 
»3 retire d^ deUus les cendres chaudesj, 
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on verfe doucement de TeaupardelTus t 
>3 de &9on quelle furnage au fel d en-« 
» viron un poucc ; au bout d'un quart 
3o d'heure , on decante cette eau pour 
03 en remettre autant de nouvelle ; on 
>3 reitere cette manoeuvre quatre ou cinq 
oy fois , 8c le fel qui ^toit bleu devient 
3D rouge# 

33 II arrive tres-fouvent qu en faifant 
35 chauffer & fecher ce fel rouge , comme 
53 on vient de le dire , il ne reprend 
33 que tres-peu Thumidite de Vair ; alors 
P3 y faut verfer fur ce fel a peu pres 
33 la meme quantite d'eau qu on y avoit 
p3 mis dabord; & remettre de nouvel 
33 efpritde nitre , peu a peu, jufqu'i 
33 ce qu on vole que la diilolution fe 
33 refait de nouveau ; lorfque tout le fel 
33 eft diflbut , on decante Teau qui a 
33 repris la couleur rouge ; on jette ce 
33 qui s'eft depofe au fond , & Ton re- 
ps commence Tevaporation , & a mettre 
33 le fel en grains , conwne on a fait ci- 
33 deffus , en obfervant que ce fel qui 
39 devient bleu , ait ^i^core paflal)lement; 
33 d'humidite lorfqu on le retire du feu» 
33 Le fel devient rouge auflS-t6t qu'il 
f3 ^ft re&oidi. Vingt-quatre heiures apr^s^j 
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9j on remet la taflfe de porcelaine qui 
9) le contient , fur des cendres trls- 
%i chaudes ; alors le fel devient bleu 
j> a mefure qu 11 fent la chaleur : on 
T> prend garde qu'il ne s'attache au fond 
93 de la taile , en le remnant avec une 
99 lame de verre 9 a mefure qu on le 
93 fait chauffer. On continue a remettre 
9> ce fel fur le feu a diff^rentes reprifes , 
9> comm6 on a (ait la premiere fois ; on 
9) le Idflfe enfiute quelque temps fans y 
9> toucher ; on en prend apr^s un petit 
9> eflai qu*on met dans un gobelet de 
99 verre : on verfe im peu d'eau par- 
19 deffus ; & lorfqu on voit <]ue cette 
9> eau ne prend point la couleur rouge , 
99 ce qui marque qu'elle n'eft point en^ 
93 levee au fel , dn decante cette eau , 
99 & on en verfe de nouvelle , feulement 
99 de r^paiffeur d*un ou deux pouces au- 
>9 deflus du fel ; on reitere cette bpera-^ 
99 tion'trois ou quatre fois ; on decante 
99enfuite toute Feau ; on £ut fecher la 
99 couleur, qui eft tr^s-rouge, fur les cen* 
99 dres chaudes ; on finit par la mettre 
9> fur un teflon de porcelaine qui ait le 
93 le moins d*6paifleur poffible ; on fait 
)9 une place au mitieu des charbons arr 
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53 dents , de fa^on que ces charbons 

»3 foient tout autour & plus 6le\6s que 

^3 le teflon fur lequel la couleur eft 

oy placee , fans cependant que le teflon 

a> puifle rougir ; dans un inftant la couleur 

» rouge fe change en une belle cou* 

:>y teur bleue 9 qm ne redevient plus 

» rouge , a moins qu'on ne la garde 

93 long-temps ; & alors on lui rend la 

53 couleur en Texpofant de nouveau dans 

d3 les charbons ardents , comme on a 

>3 d^ja fait. Cette couleur employee fur 

»3 r£mail avec trois fois fon poids du 

^3 fondant general, feit un tr^s-beau bleu, 

53 tr^s-fondant & fort facile k employer, 

3> On ne pent pas diflimuler que ce 

33 bleu ne perde beaucoup de fa cou- 

33 leur lorfqu'on le4>roie fur lagate avec 

93 le fondant & de Teau , comme on a 

33 coutume de &ire aux autres couleurs ; 

93 mais ii y a plufieurs fa9ons de reme*- 

3> dier a cet inconvenient ; on peut 

33 faire diflbudre dans un peu d'eau de 

33 rindigo ou du bleu de Prufle, & en fe- 

33 couant unpen de cette eau bleue avec 

33 le bout du doigt fur la couleur melee 

* 93 avec le fondant , afin de les broy^r 

:») enfemble^ la couleur paroitra^ en Tern* 
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33 ployant , d un bleu aufll fort & aufli 
03 approchant de celui gu elle aura ^ apr^s 
P3 6tre' parfondue , qu on pourra le de- 
?3 firer ; ces bleus qu on ajoute a Teau^ 
93 fe brulant au feu ^ ne font aucun tort 
3» au fond de la couleur bleue du co- 
33 bait , parce qu ils fqnt brules avant 
t>3 que le cobalt & le fondant foient en 
93 fonte. 

33 II y a encore un autre moyen de 
93 donner un grand eclat a ces bleus : 
93 c'eft de mettre avec le fondant & le 
93 cobalt , partie egale ou meme jufqu a 
33 deux fois autant que Ton a mis de 
99 cobalt , d'uh tr^s-beau bleu d'azur 
93 que Von vend a Paris fous le nom de 
93 bleu di argent , quoiqu'il n'en foit pas 
9» tire , mais ducobalj^dbnt il n'eft qu'une 
93 preparation faite avec plus de foin ; 
93 cet azur fe vend a Paris un ecu le 
93 gros. II faut feulement avoir attention 
93 d ajouter un poids egal de fondant au 
93 poids que Ton a mis de cet azur , 
93 independanunent des trois parties de 
93 fondant qye Ton a deja mis vis-a-vis 
93 d'une partie de* cobalt. Ce melange 
93 prefente a I'emploi une couleur bleue 
99 luffilante ; il fond tr^s-bien a tous les 

9«feuxf 



03 

33 



POUR LA f EiNTiraE EN l&MAfL* I }7 

k> feux > & fait fur r^mail un bleu auffi 
brillant que le plus bel outremer. 
Si Ton s'apper9oit que le bleu de 
3> cobalt vienne a rougir en le gardant 9 
00 c'eft une preuve qu il contient encore 
33 trop d'acide nitreux ; dans ce cas on 
93 le remet dans I'eau ,- comme on a deja 
33 fait ; on change Teau deux ou trois 
33 fois,; & apres Tavoir fait fecher , on 
o3 Texpofe de nouveau fur an teilbn dans 
9d les charbons ardents ^3. 

Aemarques fur It bleu tiri du cobalt. 

II n etoit pas difficile de tirer du 
<:obalt la matiere qui donne la couleut 
bleue dans la vitrification ; les bleus 
de fmalt ou d azur font tres-communs 
& tres-faciles a faire ; mais il falloit ici 
non-feulement tirer du cobalt la matiere 
qui donne le bleu , mais encore qu ellie 
eut cecte^ couleur- bleue , fans qu'elLe 
fut entree en vitrification , afiri que le 
Peintre ne put -pas s'y tromper & en 
fentit les eiFets. ll falloit en m^me-temps 
que la couleur piit s'employer avec fa- 
cilite, & quelle fe mit aifement en 
fiifion; ces deiix q[ualites nefe trouvoieflt 
point dans le- bleu d'atur ; on ne poiv* 

Partie J,^ M 
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voit Temployer aifement , parce que ce 
n eft qu une vitnfication ^ & qu'on ne 
peut peindre avec du verre > quelque 
peine que Ton ait prife k le broyer* 
La quantity ile fondant qu'on tentoit 
d'y ajouter , pouvoit le rendre plus 
fuuble ; mais ce n etoit toujours que 
du verre qu'on y mettoit de plus , qui 
d'ailleurs n'ayant point de couleur 
lui-m^me, diimnuoit prodigieufement la 
couleur bleue de Tazur. 

La couleur bleue que foumit le cobalt , 
qui eft fi belle & G. fine quand une 
fois elle eft entr^ en vitrification , eft 
tr^s-volatile ; & il eft &cile de la perdre 
avant qu elle y foit entree. Henckeljlor^ 
Saturn. traiuB. Franf.p. jod* dit que 
lorfqu'on vitrifie du cobalt, on a quelque- 
foisdu noir aulieu du bleu, & m£me que 
la couleur difparoit tout-ar-&it fi ton 
ttlcine trop la mine. Il eft done neceflaire 
qu'il foit reflif un peu d'arfenic dans 
k mine apr^ qu elle a ^te calcines. 
Xoirfque la mine eft calcin^e i ce points 
on la naele avec de I'alkali fixe & de 
la matiere vitrifiable , pour , en mettant 
le tout en fonte » en tirer un verre bleu 
4ont on ^t Tazur ; il pajroit que dans 
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cette operation , il &ut que Talkalt fixe 
ie foit mis en fufion avant que le feu 
ait ete aflez fort pour enlevcr la terre 
qui , jointe a rarfenic qui refte , fournit 
la couleur bleue ; il faut done que cette 
terre ait une grande affinity ayec Talkali 
fixe , pmfque le feu neceflaire a la 
vitrification de toute la compofition , 
fie Tenleve phis ^ & que Talkali fixe qui 
lui fert de moyen d'union avec la 
xnatiere vitrifiable , la porte dans cette 
jnatiere en m6me-temps qu'il la met 
en fufion. 

En fuivant ce raifonnement , il parott 
qu'il £iudrbit employer Talkali fixe pour 
avoir la cotdeur bleue du cobalt ; mai^ 
il eft n^ceilaire qu^ cette couleur foit 
feche pour pouvoir £tre employee ; & 
I'alkali fixe eftnon-feulementfufceptible 
de rhumidite de Tairymais fi Ton tentoit 
de r^dulcorer, il s'en iroit tout entier 
dans r^dulcoration , & il n'en refteroit 
tien d attache au cobalt qui put d^velop- 
per fa couleur bleue ; il fallpit done 
trouvcr moyen de pindre la couleur 
donnee par le cobalt h, une bafe que 
feau ne p£t point diifoudre > & iemportejc 
par les . edolcorations i le fel mkfin It 

M ij 
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paru d autant plus propre a remplir ce^ 
conditions , que perfonne n ignore que 
fa bafe eft alkaline ; & d'ailleurs , qu'en 
fe joignant aux autres acides lorfqu elle 
en trouve , elle forme des mixtes , qui 
par-la deviennent beaucoup plus fufibles. 
On va voir cependant qu il eft abfolu- 
ment nece(faire qu apres les differentes 
diffolutions , evaporations , &cc^ que Ton 
eft oblige de feire pour parvenir a la 
couleur defiree , il refte encore un peu 
d'acide nitreux dans la couleur. 

Si apres avoir diffout du cobalt pas: 
Tacide da nitre , avoir evapore la dif- 
folution a ficcite , Tavoir edulcoree , 
on met fur ce refidu de Tacide du fel 
xnarin , la diifolution qui fe fera fera 
verte , parce que ce cobalt ne contient 
plus d'acide nitreux ; puifque fi Ton 
ajoute tant foit peu d'acide du nitre fur 
I'efprit de fel » il fe fait une eau regale 
qui rend la diflblution ro^ge ; & conime 
on a vu dans les manipulations pre- 
cedent's que pour avoir une couleur 
bleue dans le refidu ,.il falloit quil S^t 
rouge quand, en dernier lieu,on I'exppfe 
au fejii au iniUeu des charbons arxients ; 
il faiit doxK.^ue daps cp tempsrli il 
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y tefte encore un peu d'acide nitreux 
pour que le phlogiftique des charbons 
puiile lui donner la couleur bleue. 

C'eft fur ce principe que Ton fe 

fonde ; lorfque par malneur on a poufle 

Tevaporation de Tacide nitreux trop 

loin , on voit que la couleur du r^fidu 

ne devient pas bleue dans les charbons 

ardents ; on en eft quitte alors pour 

mettre de nouveau de Tefprit de nitre & 

de Teau fur ce refidu , jufqu a ce qu'il foit 

entierementdiflbut , & il faut recommen* 

cer Tevaporation & les dedications de la 

matiere ^ conune oa a fait la. premiers 

fois , en fuivant ce^ qui eft decrit dans 

les manipulations ; il faut meme moins 

de temps 8c de deifications dans cette 

feconde operation que dans la premiere , 

pour amener le refidu au point ou il 

doit etre ; c'eft-a-dire , pour ne fe point 

diffoudre dans I'eau dans laquelle on 

Tedulcore , & pour prendre la couleur 

bleue dans les charbons ardents. 

On a vu qu il falloit employer des 
deifications de la couleur ^ difler^tes 
repri(es & pendant long-ttemps > afin, d^ 
cKailer toujours a chaque deification 
ixa peu. da lacide' nitreipc .qiu eft ea 
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trop grande quantity , & que iacide 
de lair , qui eft I'acide vitriolique , s'in- 
finuat un peu dans la couleur k chaque 
fois, & la reduifit par ce xnoyen au point 
de n etre plus emportfe par I'eau dont 
on fe fert pour Tedulcorer, 

On voit que c eft le phlogiftique 
fourni par les charbons ardents , qui 
change la couleur rouge du r^fidu en 
bleu ; mais le phlogiftique des charbons 
n'eft arrets dans le cobalt qu autant que 
le cobalt conferve fa chdeur ; cette 
couleur fe diffipe a mefure que le cobalt 
fe refroidit , au point deredevenir rouge 
conune il ftoit avant d avoir 6t6 mis 
au feu ; il faut done , dans le r^fidu 
Touge du cobalt , une fubfiance qui y 
fixe le pblogiftique des charbons ar- 
dents J u Ton veut qu'il garde la cou- 
leur bleue ; c'cft ce qu*on obtient par 
I'acide vitriofique r^pandu dans fair , 
lorfquon eft venu a bout dV en fixer 
une certaine quantite par les difierentes 
deflications ^ par la raifon que cet acide 
eft tr^s-avide du phlogiftique ^ & qu'il 
le ISche difficilement quand il Ta une 
foi$\f^* 
^ Ceft par cette raifon que pour &tre 
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idu fmalt ou de Tazur , on prefere la 
potaile aux autres alkalis fixes , parce 
qu elle contient im peu d acide vitrio* 
lique. 

Si Ton ne met qu une petite quan- 
tite de fel matin dans la diflblution 
<iu cobalt qui donne du rouge > on aura 
par la deffication un r^fidu rouge ^ a 
qui la chaleur ne donnera point la cou** 
leur bleue; mais fi I'onajoute une diflb- 
lution de fel marin , la couleur bleue 
paroitra dans la deffication ; ce qui 
prouve bien que cette couleur b|eue 
eft due a la jufte combinaifon de I'acide 
nitreux avec lacidemarin^ couleur qui ne 
s'y trouve enfin fix^e que parce que Tair 
afourni d^acidevitriolique,quiyarrete 
le phlogiftique donn^ paries cnarbons 
aroents » au milieu defquels on expofe 
la madere en dernier lieu. 

Oes£RV^tion de Viditeur. 

Mal6R]& les details ou notre Auteur 
vient d'entrer fur le bleu que Ton tire 
du cobak , il refie encore bien des 
chofes a defirer fiur cet article ; & nous 
• favons que M« de Montamy fe promet- 
toit de &i» une fuite aexperxences 
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pour conftaterla vraie nature dxicobaiii 
qui -fait aujourd'hui un fujet de dispute 
entre les Chymiftes ; les uns le regardent 
comme un demi-metal, & fe fondent 
iiir le regule que Ton en obtient ; d'autres 
regardent ce regule comme une cqiij- 
binaifon particuliere du fer avec Tar^^ 
fenic. Quelques experiences faites pax 
de tres-habiles Chymiftes , femblent 
confirmer egalement ces deux fenti- 
meats. M. Rouelle , dont les talents font 
connus de toute FEurope , perfifte a 
regarder le cobalt comme ua demi- 
m^tal particulier, vu que ce celebre 
Chymifte a tire ce quon appelle le 
regule du cobalt , du fmalt m6me ou de 
cette matiere vitrifiee & ^pulverifee 
d'une couleur bleue qui nous vient de 
Saxe ; d'un autre cote ., Mv Heockel 
nous apprend .qu'en faifant reyerberex 
le tiers- d'une drachme de limaille de 
fer pendant un qudrt-d*heure , il lui fit 
-prendre une cbul^ur'd'un Violet forice; 
& qu ayant mSle- cettc limaiUe xever^ 
beree avec un quart de ,driichf)[ie de 
caiUoux Wane .pi^verife & de fe^VaUttdi 
le plus pur ,:& ayailt'.plac^ ce melange 
4am un: creufdt.bm lut4 ». expof^ a 
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km feu violent , il euc un verxe de la cou^ 
leur bleue d'lm faphir. 

En fuppofant cette experience vraie ^ 
comme on ne pent giieres en douter , 
il paroit que la propriety de donner au 
verre une couleur bleue , appartient au 
fer, & feroit foupgonner la prefence 
de ce metal dans ce qu'on appelle le 
regule decobaltyqw. n eft peut-etre qu une 
combinaifon intime d^ ter avec Tarfenic 
au point de faturation ; ce qui rend 
ieur union tres-forte , & capable de 
refifter a ladion du feu jufqu a im cer- 
tain pqint. 

. Une autre experience de Henckel 
femble confirmer cette idee : il dit 
qu en melant une partie d'arfenic avec 
quatre parties de limaille d acier , & en 
faifant reverberer ce melange pendant 
trois jours & trois nuits , en commeri- 
§ant par un feu tr^s-doux , on obtient 
une matiere propre a eolorer le verre 
en bleu, Cette experience de Henckel 
a ete r^iteree par M, de Montamy, 
qui placa le cremet » contenant fon mcr 
lange fous le four ou Ton cuit la por^^ 
celaine de S. Cloud ; mais le melange 
pafla au travers du greuTet qui avoit 
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peut-ctre quelque dtfaut ; depuis , cette 
experience n'a point ete reiterec, coirnne 
il eut 6t6 \ defirer. 
. S'il etoit permis de hazarder ici une 
conjednre que Ton a communiquqe a 
M, de Montamy , mais qu il n a pu ve- 
rifier , on croiroit qu en melant la li-' 
maille de fer avec Tarfenic^ dont il 
faudrpit titonner les dofes , & en la 
ttaitant de la meme maniere que M. 
de Montamy 9, fait avec le fel marin » 
. c eft-a-dire 9 en mettant une certaine 
quantite de fer tr^s-divife ^ comme il 
Teft par Toperation qui donne le fer 
ou fafran de mars ou TvSthiops mar-^ 
ti^ ( voyez la feconde Partie) ; ce fer 
ainfi divife & mSle par la trituration 
avec un quart de ion poids d arfenic , 
& renferme dans un fragment de canon 
de (ufit bien lutiS 9 & expofe quelque 
temps au feu des charbons , formeroit 
peuc^etre line combinaifoii intime avec 
lui, Sc donneroit une fubftance fem-* 
blable a celle quon appelle rSgule de 
€obalt y Sc propre comme elle a faire 
tie la couleur bleue, 

Cette methode auroit 9 en cas de 
Huffite , de grands avamages , vuqu'elle 
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^argneroit Tembarras de fe procurer 
<de bon cobalt » ce qui n'eft pas fort aife ; 
<i'ailleurs , elle mettroit a portee de 
faire du fafre en tout pays , puifque 
le Chymifte , dans fon laboratoke , imi- 
teroit ce que la nature fait en Saxe 
ou en Efpagne dans Tinterieur de la 
terre. On oie croire que cette conjec- 
ture merite au moins d'etre verifiee k 
]plufieurs reprifes avant que d'etre re- 
jettee, 

Les experiences que M. Cadet a 
faites fur le cobalt , prouvent que le 
regule de cobalt eft Tarfenic combine 
avec une fubftance-metallique^ puifque 
ce regule , poufle au feu pendant long-- 
temps , finit par s'evaporer tout-a-fait , 
en repandant un odeur d'ail« Vcye^ Us 
Memoires de VAcademU Royah dis 
Sciences y annee 1 7 ^o^ dans les Memoires 
Strangers. < 

M. d'Arcet ayant mis du cobalt fur 
une piece de porcelaine pour eflayer 
de lui donner une couleur bleue , fiit 
tr^s-fim)ris devoir qu'une partie , apr^s 
la cuiffon , 6tok devenue d'un brun 
fonc^ , ce qui annonce du fer , tandis 
'^iie le refte etoit devenu bleu, 

Nij 
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D'un autre cote , M. MargrafF a 
prouve que la couleur bleue qui fe 
tfouve dans le lapis lazuli , etoit uni- 
quement due au fer 9 & non au cuivre ^ 
comme on Tavoit cru jufqu ici. Peut- 
setre que cette couleur bleue auroit 
plus de jSxite , & ne difparoitroit point 
xlans le feu , ii le fer , qui h produxt , 
-etoit intimpment combine avec I'arfe- 
z}{c^ comme on a lieu de le prefumer 
dans le Speijf des Allemands , ou dans 
ce que Ton nomme le regule de co- 
ifl/r. Toutes ces chofejs viennent a Tap- 
pui de nos coojeftu^es , & doivwt en- 
gager a examiner fi reellement il ne 
lerpit pas poflible de faire du cobak 
artificiel ; ce qui procureroit beaucoup 
de fa^iUt^ a tous ceux qui peignent , 
fpit en ^ail , foit fur la porcelaine* 
M. Lebcnann , dans fa Min^ralogie , 
dit que la matiere j:olorante qui f^ 
trouve d^ns le cobalt , eft quelque 
chofe de purem^nt accidentel ; c'eft 
pour cda qu elle fe fepare de' la par- 
tie reguline, tant par- la vitrification, 
que par d'autres operations chymiqu^s; 
gic meme fi Ion fait fondre a plufieuys 
|:«pprifj5S jle fpeijf pioduit par l§ cobalt | 

/ 
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nvec du fel alkali & du fable ^ ilperd 
a. la fin toute fa propriete de eolorer' 
le verre en bleu. Le meme Auteur dit 
encore que Ton peut s'aflurer de ce 
qui entre dans la compofition de la* 
Kiatiere reguline du cobalt qui donne 
le bleu , en faifant fondre ce regule a 
plufieurs reprifes avec de la fritte du- 
verre , & en le remettant de nouveau^ 
en regule 5 fi Ton extrait enfuite la par- 
tie cuivreufe par Talkali Volatil , jut' 
qu a ce qu on n ait plus de bleu , & 
qu enfuite on diflblve le refidu dans les 
acides,& quon precipite la diflblution , 
on ne tardera point ar appercevoir le 
feiv 

,D'un autre cote, M. de Jufti dit que 
fi Ton fait calciner le cobalt noir qui 
donne peu d'arfenic , avec du cobalt 
gris ordinaire qm contient plus d'ar- 
fenic » la couleur bleue en devient plus 
belle. Le m^me Auteur pretend que 
tout cobalt contient du fer , & meme 
de Targent ^ aihfi. que du cuivre. It 
ajoute que la niangahefe , qui contient 
du fer , jointe avec de Tarfenic , & caT* 
cinee enfuite , devient propre a donner 
nne couleur bleue au verre. 

Niij 
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M. de Montamy pr^fumoit que I'ar-* 
fenic en entrant dans le verre , y fixoic 
le phlogiftique du cobalt ; il s'appuyoit 
dans cette conje(9:ure fur ce que le co- 
balt , calcin^ au point de ne plus con- 
tenir d'arfenic , ne donne plus alors 
de couleur bleue au verre. Pour v^ 
xiBer ce &it , il fe propofoit de re- 
)oindre de rarfenic avec le cobalt cal- 
cine au point de n'en plus contenir, 
& de voir fi par - U il -feprendroit la 
^ropriet^ de colorer le verre en bl«Ur 
Il fe propofoit aufll de joindre de 
I'arfenic & du iel marin a de I'Email 
des quatre feux , pour vmr s'il devien- 
dfoit plus bleu. Mais la mort eft venu 
interrompie le cours de (es expe'rien:* 
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CHAPITRE VII. 

La Couleur Jaune» 



C 



lELLE que Ton peut employer fujf 
r£mail y fe fait a Taide ' de Tetain ful* 
mine fur le plomb. Void comment on 
peut faire cette operation. On met k 
iondre dans une capfule , a grand feu ». 
trois parties de plomb ; & loriqu'il eft 
fondu , on y joint une partie d'etain 
qui fe r^duit a la furface du plomb 
en une poudre jaune , que Ton peut 
retirer a mefure qu'elle fe forme. On 
pourra faire r^verb&er cette poudre 
jaune , & enfuite on melera & triturera 
cette chaux d'etain avec du fel marin 
bien pur ; on Texpofera au feu fous 
une moufle , comme on a fait pour 
les fafrans de mars ; & apres I'avoir 
traitee de la m£me maniere que ces 
fa&ans , on pourra la joindre avec le 
fondant general , & s'en fervir pour 
peindre fur I'^mail. 



Niv 
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Autre mankte* 

Ok prend un creufet que Ton mer 
au milieu des charbons ; & lorfqu'il 
eft chaud ^ on y jette deux parties de 
nitre ; <]uand ce fel eft bien fondu , on 
y joint quatre parties d'etain ; on poufle 
le feu , & il refte nne chaiix jaunatre , 
que Yon peut faire reverberer , & en- 
fuite Uver dans un grjand nombre d'eaux 
pour Tedulcorer ; apres quoi on pourra 
Tappliquer fur rfemail apres Tavoir melee 
avec le fondant general. 

Autre^ 

L*£tain s'enflamme avec le ibufre > 
comme fait le plomb : on doit faire 
cette operation dans un creufet bien 
convert. Par ce nioyen Tetain fe con- 
vertit en une chaux , qui , calcinee for- 
tement , prend une couleur brune femt- 
blable a celle de la terre d'pmbre, qui 
peu a peu devient jaunatre. On peutj 
edulcorer cette chaux , & la traiter d< 
la maniere accoutumee pour peindr< 
fur ri&mail > en lui joignant le foa-^ 
dant« 



*ourlaP^intukeen£maii,. lyy 
N'. Ce Chapiti'e n'eft point auffi 
detail!^ que les precedents, parcequ'on 
a 1^^ oblig^ de le fuppleer d'apr^s des 
notes trouvees dans les papiers de M. 
■ de Mont^ny j au refte,,il y a lieu de 
foup9onner qu'il faifott encore ufage 
du jaune de Naples fur lequel on troo 
vera des remarques dans la II' Fartte-; 
il paroit vraifemblable que cettc fub- 
flance , trait^e comme les fafrans de 
mars , & m61^ avec le fondant , doit 
donnex du jaune fuc I'^mail, 
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CHAPITRE VI 11. ' 

De la Coukur Vtrte. Defauts dc 
celle qu^on tire du Cuivre, 
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L n eft pas difficile de tker la cou-* 
leur verte du cuivre ; ce mdtal eft at- 
taque par tous les diflblvadts quelcon-^ 
ques , foit acides ^ foit alkalis ; les huiles 
& les graii&s memes le difTohrent a cauf^ 
de Tacide qu'elles comienennt ; toutes 
ces diflblutions font vertes > excepte 
celles qui ont ete faites par les alkalis 
volatils qui font d'un tres-beau bleu y 
in^is qui deviennent vertes lorfqu'ont 
les a fait evaporer , c'eff-a-dire , aufli- 
tot que le feu en a chafle Talkali vo-^ 
latil ; mais la facilite qu on a de dif- 
foudre le cuivre, eft'aufli caufe de la 
difficulte que Ton rencontre non-feu- 
lement a,le precipiter , mais encore 
de la difficulte bien plus grande que 
Fon a pour edulcorer le precipite quand 
on eft une fois parvenu a le faire. 

On fait que le precipite participe 
roujours un peu des fels qui ont coniii^ 
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tue le diiTolvant ; ces fels fe diflblvent 

de nouveau dans Feau que Ton emploie 

pour ledutcoration , & remettent . le 

precipite en difToIucion dans cette eau, 

Avant de chercher a edulcorer le 

precipitd , on a la precaution de I'ex- 

pofer au feu fous une moufle ; pour 

peu qu oi^ I'y laifle , le feu birule le 

cuivre ^ Sc le- pr^cipit^ devient noir 

comme Vois u/lum : il eft vrai que dans 

cet ^t il fbuffffe T^dolcoration fans fe 

xneler avec Feau ; mais le verd qu it 

donne fur I'l^mait, tire fur le noir; & 

quand meme il doaneroit un beau verd ^ 

il ne rempliroit pas notre objet , qui 

confifte a n'employejr que les matieres. 

qui ont une couleur approchante de 

celle que la fonte leur donnera fur 

I'imail. 

On a va que Yon ne pouvoit em* 
ploy er dans la Peinture fur rfemail , que 
les fubftances qui etoient abfolument 
delivr^es des fek > ces fels ^ant des 
diifolvants , on ne peut en degager le 
cuivre que de deux fa9ons , ou en fai- 
fant reverberer la matiere , afin que les 
diflblvants en foient enleves par la force 
du feu y & dans ce cas la matiejce de 
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verte devient noire ; ou par les cdvhi 
corations , & dans ce cas , Teau n'en-*' 
levant les fels qu en les diflblvant , cette 
eau chargee de fels ^ remet le cuivrd 
en diflblution. D'un autre cote, le^cui- 
vre ne donne une couleur verte qu*au- 
tant qu il eft en diflblution ; & il na 
la donne au verre que pat cette mencie 
raifon. Dans la precipitation que Ton 
fait du cuivre diflout par Tefprit de nitre^ 
en mettant un morceau de fer dans la 
dilTolution , le cuivre qui eft precipit^ 
de cette diflblution, qui eft verte, n*a 
plus cette couleur , & reprend fa cour 
leur metallique qui eft rouge ; parce 
que Tefprit de nitre lache le cuivre poui 
attaquer le fep avec lequel il a plus 
d^affinite ; & alors le cuivre degage de 
fon diflblvant, reprend fa couleur na-- 
turelle. 

Les cryftaux de verdet etant de toutes 
les operations que Ton peut faire fui! 
le cuivre , celle qui contient la plus 
grande quantite du metal en couleuc 
Verte fous une forme feche , paroi- 
troient etjce ce que. Ton peut employes 
de mieux. 

Le ciuvre fe diflbm dans tous les 
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diflblvants mineraux ou vegetaux , par- 
confequent dans tous les fels acides i 
a.lkalis ou neutres , de meme que par 
la vole feche dans les verres. II prend 
toujours une couleur verte ou bleue 
idans toutes ces diflblutions ; c eft~a- 
dire , verte fi la diflblution eft par des 
acides : bleue 9 fi elle a 6t6 faite par des 
alkalis volatils ; & verd bleuatre , fi c'eft 
par des fels neutres ; il ne perd que 
peu ou point de fon phlogiftique par 
la diiTolution , different en cela de plu- 
iieurs autres metaux qui le perdent tout 
^ntier ; cela eft caufe que les precipi- 
tes que Ton en fait, non-feulement font 
folubles dans les acides , mais meme 
4dan3 J'eau commune. Lorfquon expofe 
ces precipites au feu jufqu a un certain 
point , ils deviennent noirs» & alors on 
les edulcore tr^s-bien avec de I'eau , fans 
qu ils sV melent j mass ils reftent noirs. 
Ainfi il arrive deux chofes lorfqu on 
Edulcore le precipite verd du cuivre ; 
ou les fels qui rendoient le cuivre verd ; 
fe remettent en diilblution dans Teau ^ 
-& y remettent auffi le cuivre ( ce que 
J'on apper9oit par Teau qui devient 
ivert^); ou fi le cmvre ne fe remec 
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pas en diflblution dans I'eau de Tediil*^ 
coration , il ceffe de refter verd a me- 
fure que I'eau en ote les fels , & re- 
^ievient rouge ^ ce qui eft fa couleuc 
naturelle. 

Ceft ici que M. de Montamy en eft 
refte fur cette couleur verte ; ce qu U 
en dit, fuffit pour montrer les incon*- 
venients qu il y a d'employer le cuivre 
<lans la Peinture en £mail ; ainfi pour 
travailler avec plus de surete , il faut 
faire la couleur verte en melant les 
jaunes & les bleus en differentes pro- 
portions : on pourra encore les ^clair- 
'cir en y joignant du blanc , ou les 
rendre plus fonces en y joignant des 
bruns , fuivant les diiS^rentes niiances 
que Tod voudra fe procurer. 

En general, comme les difFerentes 
couleurs , dont I'Auteur donne la pre- 
paration dans le cours de cet Ouvrage , 
ont Tavantage de pouvoir fe m^ler fans 
inconvenient , c'eft aux Peintres i cher- 
cher les differents melanges & dofes qui 
peuvent convenir aux differents objets 
qu ils voudront reprtfenter ;leblanc fer- 
vira toujours a les rendre plus ddres ; le 
t)run a les rendre plus obfcures. Quelr 
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<jues fafrans de mars d'un beau rouge vif 
ou d'ecarlate , meles avec du bleu , don- 
neront du cramoifi ; les memes fafrans 
de mars y meles avec du blanc , donne- 
ront des couleurs de chaix. Les fafrans 
de mars les plus jaunes , meles avec le 
blanc , pourtont donner des jaunes clairs ; 
en un mot , le Peintre en Email , a vo- 
lonte , pourra fe former une palette 
avec autant de facilite que le reintre 
en huile. 

N*. Toutes les couleurs qui font 
propres a etre employees fur T^mail , 
peuvent aufli 6tre employees fur la por- 
celaine ; il ne s'agi^ que de propor- 
tionner la quantite du fondant a la fo-» 
lidite de la pate dont eft compofee la 
porcelaine fur laquelle on voudra pein-* 
dre. 

Fin de la premiere Partiei 
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LA PORCELAINE. 



\^uoiQ;UE le nombre des manufac- 
tures de porcelaines fe foit aduellement 
fort multipli^ , & que chacune de ccs 
liianufadiures emploie des matieres diC 
ferentes dont elle fait myftere , & qu'elle 
regarde comme un fecret qui lui eft 
particulier , on peut cependaot reduirei 
la porcelaine en general a deux ef- 
jpeces : favoir , la porcelaine des Indes , 
& fous ce nom on comprend celle qui 
fe feit a la Chine & au Japon : la fe- 
conde efpece peut 6tre appellee porce- 
laine d*Europe ; & fous ce nom on com-^ 
prend toutes les differentes manufadu- 
ares qui s'en font ^tablies en Europe} 
Partic n. Q 
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quoique ces deux efpeces de porce- 
laine paroiflent fe reflembler au premier 
coup d'oeil , & etre toutes une efpece 
de demi-yitrification , on fera voir qu el- 
jres different beaucoup quant aux ma- 
tieres dont elles font compofees , & 
quant aux qualites qu elles renferment. 
La porcelaine des Indes & la por- 
celaine de TEurope peuvent etre regar- 
dees toutes deux comme une efpece 
de demi-vitrification , mais avec la dif^ 
ference que la demi-vitrification de la 
porcelaine d'Eutape peut etre rendue 
complette , c*efl-a-dire , qu elle peut 
devenir totalement verre fi on lui donne 
un feu plus violent , ou qui foit con- 
tinue plus long-temps ; au lieu que la 
porcelaine des Indes , une fois portee 
a fon degtQ de cuiffon , ne peut plus, 
par la duree du meme feu , & meme 
d'un plus violent , etre pouffee a un 
plus grand degre de vitrification ; Tu- 
lare que Ton en fait en I'emplbyant , 
pour fervir de fupport aux matieres 
que Ton a expofees au feu des miroirs 
'ardents les plus forts , efl une preuve 
qui paroit ne rien liiffer ^ defirer la- 
idefTus, 
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Nous n entrons point ici dans le de- 
tail des differences matieres dont on fe 
fert pour faire la porcelaine en Eu- 
rope : chaque manu&dure a la fienne , 
& en feit un grand fecret ; tout ce que 
I'on fait en general , c eft que la bafe 
ordinaire des porcelaines d'Europe 
eft une fritte. Cette fritte eft une 
compofition pareille a celle doiit on 
fe fert pour faire le verre & le 
cryflat ; c'eft un melange d'alkali 
fixe ( on em*ploie ordinairement la po- 
taflfe ) , & de pierres vitrifiables cal- 
cinees , comme pierres a fufil , fable 
blanc , &c« On expofe ce melange fous 
le four qui fert a cuire la porcelaine , 
afin que les matieres grailes qu'il peut 
contenir , fe brulent , ce qui le purifie , 
& qu'il y prenne un commencement 
<ie vitrification. Comme cette manipu- 
lation eft la meme que Ton obferve 
pour faire le verre & le cryftal , il n eft 
pas douteux que cette matiere n'en pro- 
duisit de fort beau & de fort tranlpa- 
rent , fi Von venoit a la pouffer davan- 
tage au feu ; mais comme il ne faut 
qu une demi-vitrification pour feire la 
porcelaine , & que cette compofition , 

Oi; 
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qui eft friable , ne pourroit ni fe mou*- 
ler ni fe travailler au tour , on la mele, 
apres Tavoir pulverifee , avec une terre 
gluante qui retarde h vitrification , & 
la rend en raeme-temps fufceptible de 
pouvoir ctte trayaillee. C'eft dans le 
choix de cette terre que confifte la 
grande difiiculte de la manipulation des 
porcelaioes d'Europe ; c'eft auffi dans le 
choix de cette terre que conCfte le fecret 
fies differ entes manufa<9:ures>. II faut que 
cette terre foit gluante pour qu on la 
puifle travailler s il faut auffi qu elle 
loit blanche apres avoir pafle par le feu , 
fans quoi la porcelaine qui en feroit 
faite,.ne feroit pas blanche : quality 
eflentielle , fur-tout a ceux qui mettent 
deffiis une coiiverte ou vcrnis transpa- 
rent. Si Ton mele cette terre avec la 
firitte en trop petite dofe , la fritte etant 
une poudre de verre , dim'inue lagrc- 
gation de la terre , & prodiiit une pSte 
courte qui n'a point aflkz de liaifon pour 
nouvoir etre t:ray^Hee. Si au contraire 
on emploie la terre eq trop grande dofe, 
Ja pate , a la verite , fe tj^availle bien i 
pnais il n'y a point aflez de fritte pour 
Ji^r (snfemble ^ dans la fonte ^ to^t^^ le; 
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jpafties dela terre grafle ; les ouvrages ,^ 
apres la cuiilbn , fe mettent en pieces ,- 
& caflent aufli-tot qu on y touche. 

On pent conclure de ce que Ton 
vient de voir^que la meilleure terre pour* 
les porcelaines d'Europe , que Ton nom- 
mera porcelmnts i fritu , eft ceUe qui 
en adinettant la plus grande quantity 
de fritte , & (e fondant au feu , &it une 
pate qui pent etre travaillee plus faci- 
lement. II y a meme des manufa<%ures- 
oii I'on eft oblige de rendre gommeufer 
ou vifqueufe feau* avec laquelle oi> 
forme la pate^^ Cette terre ,. dans ]a 
plus grande partie des manufadures 9- 
eft calcaire ; ce n'eft pas que Targille 
n'y fut aufli propre , & peut-etre meil-' 
leure , mais on trouve difficilement de" 
Targille blanche , & qui refte telle aa 
feu. D'ailleups , il y a des terres cal-^ 
caires colorees natur ellement > qui blan^ 
chiHent au feu , au lieu que dans les 
argilles la moindre couleur , au lieu> 
d'etre emportee plar le feu , ne fait quy 
devenir plus foncee ; ce qui doit faire 
Gonjefturer que les ihetaux attaches a 
uiie terre calcaire , font plus aifement 
eoiportes par le feu ,- que ceux qui f^' 

Onj 
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trouvent dans Targille , parce que Far- 
jille feule entre en fufion , ce que ne 
fait pas la terre calcaire feule. 

On juge aifement , par tout ce que 
Ton vient de dire touchant la nature 
des matieres qui compofent la porce- 
laine d'Europe , de tons les inconve- 
nients auxquek elle doit etre fujette ; 
la fritte qui eft la matiere mime avec 
laquelle on fait le verre , etant dans 
la compofition communement pour les 
J , po^ peu que le feu foit trop vio- 
lent , ou continue trop long-temps , fa 
vitrification eft plus da moiti^ f^te ; & 
dans la conduite du feu, comment peut- 
on efperer que le degr^ en fera diftribue 
egalement dans toute la capacitedu four- 
neau ; que les pieces qui auront le plus 
d'epaiffeur , auront ete affez echauffees > 
& que tes plus minces ne Tauront pas 
€te trop ? 11 arrive tr^s-fouvent que 
le feu agit avec plus de force dans 
certaines parties du fourneau que dans 
les autres ; la fiifion de la porcelaine 9 
ou plutot d'un vafe , eft par-la plus ac- 
eeleree dans une de fes parties que dans 
les autres , & le vafe fe trouve necef- 
fairem^^nt deforme* Get accident eft ft 
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ordinaire , que Ton ne manque jamais 
d*a]ufter aux gobelets , avant que de 
les expofer au four , un couvercle qui 
embraflant exterieurement le cercle du 
gobelet y le contient dans fa rondeur* 
Comme ce couvercle doit etre de la 
ihcme pate que le gobelet , & qu il n© 
fert qu une fois , cela fait une partie 
ile la matiere en pure perte : on eft 
oblige de mettre des fupports aux pieces 
ou il fe trouve des parties detachees. 
^ui avancent pour les 6ter apr^s la 
cuiflbn, II ne doit done pas paroitre 
^tonnant que Ton trouve dans cette 
porcelaine un auifi grand nombre de 
pieces *<lefedueufes & dtformees , & 
qu'il fe trouve beaucoup de morceaux 
•^ qu il ne foit pas poilEble d'executen 
On vpit par la caffure de cette por- 
celaine, qui eft lifle comme celle du 
verre , & point grainee , que ce n eft , 
a proprement parler, qu'un verre rendu 
opaque par une terre gralle. 

La porcelaine de Saxe merite ce- 
pendant une exception parmi les por^ 
celaines d'Europe. On (bup9onne quelle 
eft compofee d'une terre grafle , melee 
avec du fpath fufible calcine. On pent 

Civ 
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voir dans la Lithogeognofie deM. Poth'; 
avec quelle facilite lie fpath fufible vi- 
trifie tomes les terres avec lefquelles^ 
on le mele ; il n a done plus ete queftion 
dans la porcelaine de Saxe que de cher- 
cher la dofe de fpath fufible propre 
a ne produire que^ la demi-vitnfi- 
cation qui conftitue la porcelaine , & 
cette dofes'^tanttrouv^e beaucouppJus 
petite que celle de la fritte qu'on eft 
oblige d'employer vis-ar-vis de la terre 
grafl^ dans les autres porcelaines d'Eu- 
rope , dont on vient de pailer , & d'ail- 
leurs plus facile a fe lier , il en eft 
lefulte une pate plus facile a travail- 
ler , & fujette a moins d accidents. En 
un mot y dans les porcelaines a fritte » 
la terre grafile melee avec la fritte , fait 
une porcelaine , quand on £ufit la ma- 
tiere a moitie vitrifi^e ; & dans la por- 
celaine de Saxe , le fpadi mis en fu- 
fion , vitrifie la terre grafle , & fait 
une porcelaine lorfquon n'a mis que 
]a quantity neceflaire de fpath pour 
vitrifier la terre grafle a moiti6. 

II faiit convenir que la porcelaine 
de Saxe eft fort au deflus de toutes 
les autfes pojcgelauie^ d'£ujx>pe>, dohtt 
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la fritte fait la plus grande partie de 
la compofition ; elle fe vitrifie beau- 
coup plus difficilement , puifque Ton 
peut faire fondre un gobelet de porce- 
kine a fritte dans un gobelet de por- 
celaine de Saxe , fans que ce dernier 
en foit endontmag^ ; comme il n'ientre 
point de fels dans fa compofition 5 
comme dans celle de la fritte , le pailage 
a lentiere vitrification eft beaocoup 
plus difficile & plus long que dans 
la porcelaine a fritte , dont la facilite 
des fek a fe mettre en fufion fait unf 
paflage plus prompt de ta diemi-vitri- 
fication a la vitrification entiere. 
- Par confequent les pieces qui auront 
plus; d'^paifleur , fe trouveront fuffifam- 
ment cuites , fans que les pieces plus 
minces ayent pafle a la vitrification ; 
& les ouvrages dans lefquels il fe trouve 
des endroits minces , & d'autres plus 
cpaisy ne feront point dtformes : ce 
qui rend cette porcelaine moins fiijette 
a produire des pieces de rebut , & plus 
propre a ex^cuter des ouvrages deli- 
cats que la porcelaine a fiitte. 

On a expofe de la porcelaine de 
jSaxe a cote de la porcelaine de la Chine 
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au feu le plus violent pendant deux 
fois vingt-quacre heures , & les deux 
terres ont egalement refifte a la fufion ^ 
leurs caffures n'en ont paru que plus 
t^lanches & plus belles ; mais la cou- 
verte de la porcelaine de la Chine a coule 
en une efpece . de verre verd , tandis 
que celle de la porcelaine de Saxe eft 
feulement devenue plus aride , & n'en 
eft pas reftee moins blanche. Dans Tune 
& dans Tautre porcelaine les couleurs 
qui etoient fur la couverte , ont ete de- 
truites ; & celles qui etoient deflbus 
ont ete fort endommagees. 

La porcelaine des Indes n'eft pas 
fa nature (ujette a aucun des inconve- 
xuents de la porcelaine d'Europe ; on 
a vu que dans cette derniere fan prii^ 
^ipal defaut fe trouvoit plus grand a 
proportion qu elle avoit plus de facilite 
a etre pouflee a Tentiere vitrification, 

Celle des Indes ne peut pas , pour 
ainfi dire , etre pouflee jufqu a ce point , 
puifqu on Ta employee a fervir de ' 
lupport aux matieres les plus difficile^ 
a fondre , que Ton a expofees aux 
Hiiroirs ardents les plus forts^ II n entre 
que deux, ou tout au plus trois ma- 
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tieres diflf^rentes dans fa compofition 
oil fcs verres , & par conf^quent les 
fels, ne font pour rien. Chacune des 
manufaftures d'Europe fait un grand 
fecret des matieres qu'elle emploie 
pour la porcelaine ; il n y a que celle 
des Indes qui n'en f6it point un. Le 
P. d'Entrecolles , Jefuite , a donne une 
defcription tres-ample des matieres qui 
la compofent & de leurs manipulations 9 
dans le Recueil des Lettres 6difiantes ; 
cette defcription a depuis ete copiee 
dans THiftoire de la Chine du P. du 
Halde ; dans le Diftionnaire . du Com- 
merce ; dans THiftoire des Voyages, 
& dans le Recueil d'Obfervations Cu- 
rieufes ; il eft done inutile de repeter 
ici une chofe qui a ete dite tant de 
fois ; on fera feulement quelques ob- 
fervations fur la nature des matieres 
& fur quelques points de manipulation 
que le P. d'Entrecolles peut n'avoir 
pas bien vus ; en attendant , on com- 
mence parafllirer que quelque difference 
que Ton imagine entre le terroir des 
Indes & celui de TEurope , on peut 
cependant trouver en ce Pays-ci , & 
dans beaucoup d aiitres de cette partic 
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du monde , des matieres qui i fi ellei? 
ne font pas abfolument femblables a 
celles dont on a fait la porcelaine dans 
les Indes , leur font aflez analogues , 
pour qu on foit certain d'en faire une 
qui aura les memes qualites , & fera' 
pour le moins au(& belle. 

Le Petuntfe & le KaoUn font les 
ieux matieres dont on fe fert pour 
faire' lb porcelaine des Indes. Le pe— - 
tuntfe eft une pier^ qui parok d'abord 
avoir beaucoup de reffemblance aveo 
plufieurs des pierres , auxquelles nous^ 
donnons le nom de gr^s dans ce pays-ci y. 
mais qui , quand on vient a en examiner 
la nature de pr^s j fe trouve fort difFe- 
rente. Le gr^s frappe avec lacier , donne 
beaucoup d'etincelles ; celte-ci n en 
donne prefque point y ni fam beaucoup 
de peine ; deux morceaux de gres frott^s 
Tun contre Tautre ne laiflent point de 
trace delumiere; deux morceaux de pe- 
tuntfe frottes pendant quelque temps 
Tun contre fautre dans Tobfcurite , 
laiffent une trace de luniiere phofpho- 
rique , a peu pres comme deux mor- 
ceaux de fpath fufible firottes de la 
mexnc maniere. Le gres mi^ en poudre ^ 



SUR DlFF^RENTS SuJETS, 175 

SiflTemble dans un petit tas , humedi 
& expofe dans une fayancerie , ne &it 
point corps, & refte friable ; le petuntfe , 
traite de la meme maniere , fe lie & 
prend un commencement de fUfion : 
le grain du petuntfe paroit plus fin & 
plus li^ que celui du gres ; de fa9on 
qu il reprefente une efpece d'argille 
fpathique petrifi^e. Si vous joignez a 
ces qualites celle de n'etre diilbluble 
dans aucun acide , pas meme apr^s avoir 
pafle au feu , vous fejret aflUr^ d'avoir 
un veritable petimtfe. 

Le kaolin eft une tefre blanche rem--^ 
plie de morceaux plus on moms gros 
d'un fable vitrifiable , & parfeme d'une 
grande quantite <le paillettes brillantes 
^ui font un veritable talc ; elle paroit 
ctre un detritus rfun de ces grains talc- 
queux & brillants » dans lequel la terre 
blanche qui lie les grains de fable 
auroit abond^ en tres-grande quantite,: 
Comme^ fuivant la manipulation desr 
Chinois , on jette le kaolin tel qu il eft 
dans des cuves pleines d'eau , & qu a* 
pr^s Tavpir un peu laiile repofer 5 on 
ne prend xjue Teau qm fumage , on 
voit aif<5ment que le fable vitrifiable 
jb^fte au fond » & que pjac confe<}uent' 
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il n entre point dans le kaolin prepare , 
qui ne refte compofe quej de la terre 
blanche & du talc ; Tun & lautre paroit 
indiilbluble dans les acides ; il eft dif^ 
ficile de croire , comme quelqu un la 
avance , que la terre blanche ne foit 
que le talc plus aiHne ; quelque foin 
que Ton prenne a broyer le talc avec 
de I'eau , il ne produira jamais une ma* 
tiere gluante comme la terre blanche. ; 
il faut done regarder cette terre blanche 
comme une veritable argille , dont le 
gluten eft neceflaire pour lier le pe- 
tuntfe qui n'en a point , & rendre la 
pate fufceptible d'etre travaillee. II eft 
vrai que dans le kaolin en pain tout 
prepare pour le meler avec le petuntfe, 
tel que les Chinois le travaillent » on 
voit encore beaucoup de paillettes talc- 
queufes ; mais on doit fe fouvenir que 
dans les Experiences^de la Lithog6>gno^ 
fie de M. roth , ce melange du talc avec 
Targille , & la pierre vitrifiable , en 
accelere la fufion, 

Lorfque les Chinois veulent faire 
une porcelaine plus blanche & plus pre- 
cieufe, ils fubftituent a la place du kaoHa 
une tenre blanche qu ils nonunent koa-^ 
Qhi ^ elle s'appelle hoa^ parce quelle 
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eft glutineufe , & qu elle approche en 
quelque forte du favon. Par la defcrip- 
tion qu'en donne le P. d'Entrecolles , 
& par celle qu on trouve dans le ma- 
nuicrit d'un Medecin Chinois , qui eft 
entre les mains de M. de Juflleu , on 
ne peut pas douter que le hoa-che des 
Chinois ne foit la meme terre decrite 
dans THiftoire Naturelle de Pline ; dans 
le Trait^ d^s Pierres de Theophrafte ; 
dans Mathiole fur Diofcoride , & dans 
le Metalloth^ca de Mercati , fous le 
nom de rerrc 'cimolit , ainfi appellee , 
parce que les anciens qui la tiroient 
de rifle de Cimole dans TArchipel , 
d'ou ils la faifoient venir principalement 
pour degraifler leurs ^tofFes , ne con- 
noiflbient point encore Tufage du favon, 
Cette terre qui n eft attaquable 
par aucun acide , eft une argille ' tr^s- 
blanche & tr^s-pure ; expolee feule 
fous le four d'une Fayancerie , elle 
commence une fiifion telle qu*<5n 
pourroit en faire des vafes ; il faut la 
feparer d'une terre rouge de la meme 
cfpece, que Pline appelle Cimoliapur^ 
purafcens , qui fe trouve toujours dans 
ion voifinage , & de quelques parties 
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jaunatres qm fe trouvent melees avecf 
elle ; plus elle eft feche , plus elle 
devient blanche ; elle contient tres- 
peu de fable ; lorfqu elle eft bien feche 
£c qu on la met dans de Teau^ elle y 
fait un petit fifflement approchant de 
celui de la chaux. Lorfqu'eUe eft feche ^ 
cUe s'attache tr^s-fortementa lalangue, 
.& elle emporte parfaitement les taches 
de deflus les itoSes , loifqu apres la- 
Yoir delayee dans de Teau, 1^ appliquee, 
on vient a frotter Tetoffe lorfqu elle 
eft feche. Voila tous les carafteres aux- 
quels on peut la reconnoitre ; on peut 
ajouter qu il s'en trouve en France en 
plus d un jendroit. 

On emploie cette terre a la place 
du kaolin , en la joignant avec le pe- 
tuntfe ; fa preparation eft bien decrite 
dans la relation du P« d'EntrecoUes ; 
il ne prefcrit pas exaAement les dofes f 
parce que cette terre etant tr^s-gluante, 
on eft le maitre d'en mettre moins^ 
£c la p^te fe travaille toujours tr^s-aife- 
ment ; on croit cependant que la dofe 
a parties egales eft celle qui reuffifi 
le mieux* 

pour ce qm regarde les manipula-* 

tionj 
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tiOHS que les Chinois emplpient pour 
former une pate , foit du petuntfe ou 
du kaolin , foit du petuntfe & du hoa- 
che , ou terre cimolee ; toutes celles qui 
font decrites dans ks Lettres du Pere 
d'EntrecoUes , font tr^s - vraies & fort 
exades , fi Ton en excepte ce que le 
P. d'Entrecolles dit de la creme qu il 
pretend fe former fur la furface de Teau, 
dans laquelle on a delaye les matieres ; 
il eft certain qu il ne fe forme point de 
creme fur la furface de cette eau qui 
ait une ^paifleur tres-apparente. Le P. 
d'Entrecolles voyant que les ouvriers 
ne prenoient que la furface de cette 
€au , a conjediure I'exiftence de la creme 
fans avoir bien examine. Cette ope- 
ration ne fe fait que pour avoir les 
parties les plus fubtiles de chaque ma- 
tieres qui n ay ant pas encore eu le temps^ 
a caufe de leur extreme finefle , de fe 
precipiter au fond» fe trouvent foute- 
Dues par Teau qui eft a la furface. 

Ce que dit enfuite te K d'Entrecolles,; 
confirme cette opinion. Il aflure que 
les Quvriers , apres avoir enleve la pre- 
miere furface de Teau , agitent la ma- 
tiere avec une pelle de fer , pour re** 

Farm n. P 
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prendre tin moment apr^s la furface 
de Teau, conrnie ils avoient fait la pre- 
miere fois. Comment pourroit-on ima- 
giner qu une matiere de cette efpecer 
qui neft point diflbluble dans Teau^ 
pent reproduire la feconde fois une 
creme a fa furface ? 

H faut m^me avoir attention , aprfes 
avoir agite la matiere & I'eau , de ne 
pas attendre trop long-temps a prendre 
la furface de Teau , fans quoi on auroit 
rien ou prefque rien.Pour ce qiu eft de^ 
ce qu il dit de confetver les pains que 
f on a fait avec le melange des matieres 
long-temps humides avant d'en former 
Jes vafes , cela paroit de la plus grande 
utilite ; Teau dont cette pate eft abreu^ 
v6e , ft putr^fie avec le temps , & con- 
tribue par-la a affiner & a mieux dif- 
pofer les matieres a fe joindre. 

C'eft par cette raBbn que Ton re- 
cOttMnande de conferver les pains for- 
mes avec la p^te , dans des caves hu- 
toides y & meme de les couvrir de lin- 
ges fur lefquels on jette un peu tf eaa 
de temps en temps ; au bout de quel-' 
ques femaines , la putrefa^ftiori s*y ap- 
pergoit au point de rendre la pite d'un 
verd bleuatre* 
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Ce qui paroit de plus embarraflant , 
c*eft que le P. d'Entrecolles fait en- 
tendre dans fes Lettres , que la porce- 
laine des Chinois ne va au four qu'une 
feule fois , & que Ton met T^mail , 
dutrement dit la couverte > fur des vafes 
a crud^& avant qu ils aient eu la moindre 
cuiiTon , rien ne paroit fi extraordinaire 
que cette manoeuvre ; comn^ent peut- 
on imaginer que des pieces auili gran-* 
des que celles que Ton fait a la Chine , 
puiffent etre trempees toutes entieres 
4ans une compoiition qui doit ^voir 
la confiftance aune puree ? Car il ne 
faut pas s'y tromper ; pour que la cou- 
verte foit bien imie , il faut abfolu-* 
ment que la piece foit trempee dans 
la compoiition qui doit former la cou- 
verte , ou que cette compoiition foit 
verfee fur la piece. Lorfque Ton a voulu 
fe fisryir du«pinceau pour mettre la cou- 
verte 9 comme cela eil arrivi fur des 
Magots de la Chme , dont on vouloit 
laiiler pluiieurs parties fans couverte » 
il a ete tr^s-facile d'y diilinguer les par- 
ties du pinceau^ & la. couverte n'y a 
jamais paru bien vive. . 

Lia m^chanique de ce que dit le P«^ 
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d'Entriecolles du pied d^ tafles que 

Von laiffe maflif , & qu'on ne met fuif 

le tour pourje creufer qu'apres avoir 

donne le vernis ou la couverte en 

dedans & en dehors > & Favoir laiflee 

fecher 9 paroit audi diiEcile a expliquer. 

On fent bien que les Chinois , en laiiOlant 

le pied des tafles maflif , fe fervent de 

ce pied pour coller avec de la pate 

les tafles lur le tour , toutes les fois qu'el- 

les changent de mains; Mais comment 

une tafle, lorfqu elle eft vernie & feche , 

peut-elle etre affez aflujettie fur le tour , 

pour que Ton puiiTe en creufer le pied 

avec un outil y fans que les points de 

contaft qui aflulettif^nt la tafle en de- 

rangent le vernis ? 

II paroit cependant conftantdaiisplct' 
iieurs autres endroits.de la relation du 
P. d'Entrecolles , que le vernis eft mis 
fur la porcekune avant la cuiflbn , puif-* 
quil y eft dit quon a fait pour FEm*^ 
pereur des ouvrages fi fins & fi delicats y 
qu on ^toit oblig^ de fouffler le vernis 
deflus 3 parce qu'il n'avoit pas €t6 pof- 
fible de les plonger dedans fans s'expofeir 
a les rompre 9 & qu on les mettoit fui; 
du cotoa ^ il eft cetwn que > quel^ue^ 
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niinces que fuflent ees ouvrages , on 
n auroit pas ete expofe ^ certe crainte 
s'ils avoient eu une premiere cuiiTon. 
Le meme Auteur parlant d'une efpece 
de porcelaines colorees qui fe vendent 
i meilieur compte , dit qu'cwi fair cvure 
ceiles'la fans qu elles aient ete venrilT^es 9 
par consequent toutes blanches , & 
n'ayant aucun luftrer H ajoute qu'on 
Ites colore apres la cuiflbn en les plon- 
geant dans un vafe ou la couleur eft 
preparee , & qu on les remet de nou- 
veau au fourneau , mais dans un endroit 
ou le feu a moins cf aftivite , parce 
qa'tin grand feu aneantiroit les cpu^ 
leurs. 

Puifque le P. d'EntrecoM^s feit une 

diftinftion de cette efpece de porce-^ 

laine avec Fautf e , ii en &ut conclure 

quil a bi^n vu que les Chinois met- 

toient leur vemis fur la porcelaine avant 

qu elle edt et6 cuite , & que tout fe 

trouvoit atheve au fourneau par une 

feule & meme cuiflbn ; fi la porcelwie 

ordinaire des Chinois avoit eu befoin 

d'aller deux fois au feu , il n'auroit pas 

manque de le dire , comme fl la ^t ail 

fujet de ceue denuej:e-ci« 
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Quant a la diiHculte de donner le 
vernis aux grandes pieces , on voit que 
les Chinois ont donhe plus d'epaiiTeur 9 
a proportion de la grandeur , a leurs 
vales > & que lors qu ils ont voulu donner 
le vernis a des vafes qu ils avoient 
tenu tres-minces , ils ont , fuivant le 
P. d'Entrecolles , eu la precaution de 
donner deux couches y attendant pour 
donner la feconde , que la prejniere fut 
ieche ; le befoin des deux couches fup-* 
pofe que dans ce cas le vernis etoit 
trop liquide pour qu une feule put etre 
fumfante > ce qiii prouve que le vernis 
trop epais expofe les pieces minces a 
fe caiTer quand on le leur a donne , & que 
par confequent ces pieces n avoient 
point ^e*cuites. 

Pour ce qui eft de Tinconvenient de 
toucher aux pieces deja vermes y il pa-^ 
iQit que Ton peut moins gker le vernis 
lorfqu'il a ^te donne a une piece qui 
n'a point ^te cuite 9 que lorfqu il a ^te 
tppliqudfur une piece quia eu fa cuif!bn ; 
dans le premier cas le vernis p^nftre 
un peu dans la furface de la piece, 6c 
dans Tautre 9 il ny penetre point da 
tout 9 ce qui le rend plus facile 4 ^tye 
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enleve ; il paroit done conftant que les 
Chinois donpent le vernis k leur por- 
celaine avant quelle ait pafle au feu 
des fourneaux , ce qui la rend a meil- 
leur marche , puifqu'il en coute de 
mains le bois qu on employeroit a; la 
cuiflbn de la couverte. Mais comment 
cette porcelaine peut-elle foul&ir d'etre 

fjongee dans le vernis fans rompre ? 
1 faut ie fouvenir que le P. d'Entre- 
coUes dit que le premier ouvrier forme 
fa tafle fur fa roue en elevant le mor- 
ceau de pite deftine a la faire , comma 
nous le pratiquons : que cette tafle pafle 
a un fecond ouvrier qui I'aflied fur fa 
bafe , c'ell-^-dire', qu'il forme fon pied 
de la grofleur qu il doit avoir 9 fans ce- 
pendant le creufer , afin que ce pied 
maflif ferve i. attacher (ur le tour la 
tafle avec la pate' > lorfque la tafle pafle 
aux autres ouvrier^, fe troifieme ou- 
vrier re9oit alors la tafle , & la met fur 
fon moiile qui eft une elpece de tour , 
il la prefle fur ce moule egalement de 
tousks c6t& : ilfaut que ce foit le moule 
& h preflion que Ton fait de la pate 
par fon moyen , qui contribue si rendre 
les par6is de la taJBTe aflez fortes pour^ 
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toriqu elle eft feche , refiflter a rimpret 
fion quy caufe le vernis : d'^eurs, 
on commence a donner le vernis dans 
le dedans de la talle , & on le laifle 
fecher avant que de le donner en dehors; 
la couche du vernis de dedans ecant 
feche , fait une ^pailfeur de plus qui 
donne de la force a la tafle pour fup- 
porter la couche du dehors. 

La meddanique du creufement du 
pied , apres que la tafle a eu entiere- 
ment fon verms > paroit aufli difficile a 
imaginer ; cela* ne pent pas s'executer 
en renverfant la tafle fur le tour : com- 
ment y afliijettir la tafle fans gater le 
vernis ; & comment preferver le ver* 
nis de la pouffiere que le travail de I'ou- 
til Y repandroit 1 11 eft plus vraifem^ 
blable dlmaginer que le pied fe creufe 
en tenant la tafle dans fa fitnation n^ 
turelle , collee fur le tour par un mor^ 
ceau de pate qui eleve le pied, & 
donne moyen de le creufer en deflbus 
avec un outil crochu« 

Puifqu'on connoit en Europe des 
matieres de la m€me qualite que ceiles 
dont les Chinois font leur porcelaine , 
on connoitra aufli ceiles qui font, de- 

aites 
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Ipritcs psH: le P. d'EntrecoUes , pout 
en faire le vernis : il n y a quiine ma- 
tiere que les Chinois nomment du cA^- 
kao , qui pourroit embarraiTer ; mais 
on trouve ce mineral que les uns ont 
cru malra-propos etre du borax , & 
les autres de Talun , 'tres-bien d^crit 
dans le mdimifcrit duMedecin Chinois , 
que M. de Juj(fieu a . ent^se les mains ^ 
& qu on a deja cite. Le Mededri Chi- 
nois dit que le che-kao eft blanc & 
brillant , qu il eft friable , & que quand 
on le fait^ pafTer par le feu ; ii fe riduit 
aifement. en un iel blanc \ fin & hrit 
font ,,- idais qui tient uapeu du verre i 
jSc ou Tdn, remarque des petices lignes 
l<>nguesi & fines comme des- £lets de 
foie ; il ajoute qu il fe trouve en mor*^ 
ceaux avec des raies droites , & des 
isfpoces. de. c6(tes . blanches & dures 
comp^ des , dents de dbeval , ; quand 
on rje frappe :^ "il , fe rompt aifement. en 
^y.drs:pie«:ds ,;m3isoen travers^;ila( dif^ 
ferentes lames qui fe feparent facile^ 
niQPi: I & qui font bfillantes , mais ce 
brillant fe perd a la calcination. 
■^.', II y- egta de^paisfeitement fembhble 
.tU3^ e|iv>rQn«!de.Totuloufe:; & commc 
Partk II, Q 
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on a vu que ce n eft qu'ua beau gyps ^ 
U y a lieu de croire qiie ron poui^roit 
employer pour Ic meme effet avec 
fucces tous les gyps tranfparents., Ce 
mineral calcine lert a rendre le vernis 
des Chinois plus, epab ; &^ confointe-» 
ment avec la chaux y il fert auifi a le 
f endre un peu opaque & blanc > Cans 
que le feu le mette ea fiifion. Car en 
legardant le pied de toutes ks porce-* 
iaines de la Chine 9 dont on a' 6t6 le 
Vernis, pour queiles ne s'attachalTent 
point parrl4 dans la cuiflbn , 11 n y a 
perfoitnel^i^ ne voie clai»dnlMt> que 
|a couveorte de^Ia porcelaine de-la Chine 
doit Btre un. peu opaque. & blanche , 
pour c^her- entiifrement a laviie la 
terre qui n'eft pas d&la preoiiere blan^ 
cheur« On a cependant grand foin » 
iorfi^e les auvrages ^ont >et6 peinc^fiir 
le crud , coQime les bleu$ , de ne point 
prendre la couvertel afle^ i9|^tte<J)our 
-qi^on n& puifle pas '^oire '4es ^ouleuri 
eu traverse ' .;nifi. ' • 

U ne &ut point que Ton fdfTe cuire 
la porcelaine tout^a-fait avant que de 
iaimecire en coa;i^rte,, U fi^oit n^me 
b£awau|[i 9U4ux dis'Uut'donn^r la* cotf- 
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Verte s cruel. Mais comme les pieces 
qui n'oot pas beaucoup d'epaifTeur font 
iujettes a cafTer lorfqu'on les plonge 
dans la couverte , on peut> faire pafler 
ces pieces au four , & les en retired 
aufli-tot quelles ont et^ (implement 
rougies ; on donnej enfuitq deux fois 
vingt-quatre heures de cuifloo pour Ul 
p&te'& la couverte. '' ^ 

Cette couverte des Chtnois t& anii- 
logue a leur pate , puifque W petuntfiS 
qui en eft une des principales matieres $ 
Y entre pour beaucoup ; il n y a > pour 
ainfi dire » de difiTerence que dktis^ Id' vi- 
trification > qui, au moyen dii fei^'^ 
la feugere , fe &it dans la couverte ri^ 
neft point dans le corps de|[i^' pcMt^ 
laine. ; comme elle eft appliquee' ava^ 
que la porcelaine foit cuit^ , elle -en 
p^netre un peu la furface ; &r la cuiilbtl 
&ant la m6me » elies'y trouve j(5int4 
plus parfaitement que fi elle avo^k et^ 
mife apr^s une premise cuiflbn de H 
porcelaine : la difference eftaii^e a^ap- 
percevoir lorfqu on examine avec une 
loupe la caffure des porcelaines d^' 1^ 
Chine, & ceUe des porcelaines d'Eu- 
tope. II faut fur-tout fe bien garder de 
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cheiicfier a employer une couverte qui 
,iait ideja ete vitrifiee. II faut regarder 
comxne un principe, que la vitrification 
s(Q;la couverte doit fe faire far la piece 
fltieme ; il eft aife de faire une com* 
pofition de verre opaque & tr^s-blanc» 
Jj/has. quelque foin que Ton fe donne 
iJour broyier ce verre?, il ne s'etejidra 
jamais aum bien , & ne fe joindra point 
s^fd intimement a la porcelaine , qu'une 
)(t)fnpofitioln qui formera fe vitrificatioii 
jc^aqtie & blanche fur la porcelaine 
Iji^j^e* 

-, , O^'ji'fcmploie^ ordinairement fur les 
|fe)rl?fflaiiiesr a,fritte que ion fait en 
£Hrop^>» que.des couvertes faite^ avec 
;H5f /f oitipofition qui a deja 6t6 ^ntrU 
•6^; it n eft pas etonnant quelles y 
ir^ugiflent , la pate dont elles font cont- 
p<>^^s covenant le | de fritte , qui eft 
J4 jE&^tiere du verre , fe trouve tout-a- 
|§it ^Qalpgue avec ces couvertes , & s'y 
|(^inf tf ^rbien , aulieu que la pate de 
li^ pQr^l^iiiaQ de la Chine eft trop eloi^ 
gpee de la- vitrification pour fe joindre 
^ un^ matiere qui n^ purtement qu'un 
verre. L'experier^ce is'eft trouvee cdn- 
f(^xv^Q a ce raifonaemeottoutes ksiois 
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^u'on a voulu tenter de metti:eikftx:pu^. 
yeites d'Europe fur la porcelaine rf^te 
a la maniere des Chioois. , 1^ ,: *' i 

On a vu que les degreside hont6 
de pate d'une porcelaine devoit (e me- 
furer a la difficulte que Ton rencontioit 
a la faire paffer a Tentiere vitrification'^ 
on €n doit conclure que ce}Ie que Vbn 
fait aux Indes, doit Temporter fur tOiCttea 
celles d'Europe 3 puifque Tonpeutfaiffet 
fondre un gobelet de porcelaine a lirifite 
dans un gobelet de Saxe , & celui-ci dans 
un gobelet de porcelaine des Indes* II 
eft vrai que la porcelaine de$ lades 
demande un beaucoup plus grand den 
gre de feu pour etre portee k fon eti- 
tiere cuiilbn queiesautres pQroelgiaie&j 
snais comme on n eft oblig^ de Vy mettro 
qu'une feule fois^ il n'encoute pas plus 
de bois pour la cuire , que pour la ppr- 
celaine d'Europe que Ton met deux fQin 
au feu. 

Au refte , fi Ton veut fe donner U| 
peine d'etudier & de fuivre[ )es ni^ir 
pulations decrites par le P. d'Entre- 
coUes , on eft affure de faire de la por-' 
celaine qui aura les memes qua^ites que 
^elle que Ton fait dans les Indes , H 

Qii) 
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fe ponria donner a meilleur coxnpte 
qtieitout^ celles que Ton fait en Eu- 
rope. On croit cependant quil ne fe- 
xoit |)as inutile de faire attention i 
Feau que I'lan emploie dans les manipu- 
htipnst Le ?• d'Entrecolles dit que les 
monies ouvriers qui la font a King-te- 
tchiing , n en ont pas pu faire de pa-- 
seilki Fe^king; il attribue ce manque de 
fuccls i la dijSerence des eaux , & il 
poufroit bieft avoir raifon. On a vu 
qu*il falloit garder la pate liquide pen- 
dant un certain temps apr^ Tavoir 
feite*, & -qu il s'y pauoit une fermen* 
tation : tout te ^onde fait <jue la dif- 
(ireticG des eausx produit des effets firii 
/ gu&ejns k3|iffqu1I s'agit de fcrment^iofl , 
Comm6 ^if feft aife de le voir dans li 
hietQ , les temtures , &c. 
' Pour ce qui eft des peintures que 
fori applique for la porcelaine apr^ 
qu elle eft faite , je crois que Ton peiit 
fe pkfler de prendre les Chinois pour 
moddes ; leurs coiileurs font affez me- 
diocres & en tr^s-petit nombre > la 
ceriife, ou quelqu autre preparation de 
pl<>inb leur fert toujoufs de fondant. 
Le ploBfib fe rSvivifie , c'eft * i* dire > 
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reprend fa forme metallique fort aife^ 
ment ; alors il noircit .6c g&te Ids co»- 
leurs : ces couleurs s'i^endent , & font 
des traits qui ne ibnt ni deli^ ^ oi tert 
min^. 

On vbit bien que ]e ne parle ici 
que des couleurs qui fe mettent fur 
la porce^aine api^ qu eUe a re9u fon 
yerois & ik cuificmrentiere ; car poult 
celle que les Chinois mettentfQrtet:lttid>, 
en metcant te vernis par deflius ,11 eft 
impoifible d'en former <ies defleins tant 
foit pea correds. 

On croit done qu'il vaut mteux abao- 
donner tout-a^it les couleurs doftt fe 
fervent les. Chkiois : > pocor y ftrl^ituei: 
cdles ! que 1 ori empioie . pour peiii4ljre 
{m . il'J^maiL iDoiBSme ces couleuiK?s font 
expofees a fuppoiter un feu tr^fott ^ 
on ne peut.y .employer que les ma<<- 
tieres dont h couleur ne peut £tre en- 
'lev6etipar la force; du feu ; U feut done 
renoiicer a toqtes les couleitfs tir^ 
desv^g^taux & des animaux , pour s en 
cenir umiquement a obU^ (^e petxvent 
foumirles terres & tes pieriJis /qui con- 
fervent leur couleur apr^s la cadcination. ; 
inais comme celies-cine fot^t colord^ 

• Qiv 



que par le moyen des metaux , la chatcs 

4es m^taux.^ ou ce qui oft la mSme 

chofe 9 Ifis metaux priv& de leur phio^ 

^ftique par la calcinatioa , foumiilent 

la feule matiere que Ton puifle employer 

kvec fucces ; d'autam plus que les terres 

& le$ pierres donnent toujours des cou- 

Jeurs plus ternes & plus Tales , a caufe 

4e la grande quantite de terre qu elles 

pontiennent. . . - 

; On trouvera ces manipulations de- 

.crites fort au long daiis mon Traite de 

la Peinture en femail. On pent etre afTurf 

4jue toutes les cbuleurs qui reuffiffent 

4ans cette peinture , reufliront egale- 

?iient bien aaos celle de ' la porcelaine > 

pn y verra que Ton emploie pour pnn->« 

i:xpesjd&ne. point £e fecvir de cavdeuri 

4eja vitrifiees,:comme les Terres colo* 

\.res 3 les pains d'emaux , &c, & que Ton 

exclut pareillement toutes les compo- 

iltions ou iLefUxe du plomb : bs raifons 

que Ton. y. rappoirte . pour baQoir ces 

coUleurs de la peinture en email » fub* 

fiilent egalemdnt pour les exclure de 

la peinture fur la porcelaine ; on y verra 

que retain donneies blancs pour eclair^ 

Qix & iiehaufler toutes les autre$ couleuirs } 



SUR ©irF^RENTS SUJETS. IpJ 

4ucv Tor donne les pourpres, les gris 
jde Un,' le^ violets & les bnins > & que 
Ton tire du fer les vermillions , les mar- 
roBs , les olives & les bruns ; que le 
cobalt fournit les bleus & les gris ^ que 
le jaune de Naples donne le jaune, & 
que le melange du blanc & du rouge 
fait les couleurs de rofe ; que le me- 
lange du bfea , du rouge & du jaune , 
feit toutes les trois couleurs. On voit par- 
la que Ton eft; en etat de peindre fuir 
la porcelaine avec une palette gamie 
d^un aufli grand nombre de couleurs 
que celles d'un peintre a Thuile. 
. H'y a cependant une remarque^ ieflen- 
tieUeJl falre qm apporte une efpece 
:de difl^rence eiitre la peinture fur k 
|)arcelaine & la peinture flirremail.Pout 
tranfporter la couleur des metaux , oti 
plutot celle de leurs chaux fur I'email ', 
on. eft oblige de )oindre a la chaux db 
ces metaux un verre , quon appellb 
fondant , qui . par fa fufiofi vitrifie les 
couleurs, & les fart peri^tr^r dans V6' 
mail. Pour que les couleurs ptiiflent 
penftrer dans Temail fur lequel on peint , 
on fent qu il n^ceflairp que remail com* 
laence a entrer «n fufipn lorfque ks 



\ 



couleurs y font dej^ , parce que les 
couleursrefteii^entde r^Uef fut Tefnail^ 
s'il n'entroit point en (bnte > il faut done 
qu'il fe trouve une proportion dans 
la facility a fondre entre Temail fur 
lequel on peint , & le fondant que Ton 
meie avec les couleurs. 

On voit aifement que la meme pi?c> 
portion dans la facility a fondre , doifc 
le trouver entre la couverte de Ja pojc- 
cdaine fur laqudUe on peint , & le fon- 
dant qu on aura mele avec les couleurs ; 
& la couverte de la porcelaine ^taac 
beaucoup plus difficile a mettre en 
£ifion que Temail , on doit employer 
dans les cpukurs a peindre fur la por^ 
celaine , un fb^idant beaucoi^ moios 
iacile a mettre en fiifian , que dans 
celles a peindre en email ; ce qui d^^ 
pend d'employer moins de falpetre & 
de borax dans la compofition du fot>- 
4dnt. Comme on ne doit point em-^ 
pk>yer de plomb dans la compofition 
jdix fondant , il eft plus facile d'en faire 
mi qui foit dur a fondre , que de faire 
celui . qui eft propre a la peinture en 
email » a caufe d^ la quantite des fels 
^u'oa.eft oblige de^niettce dans ceder^ 
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tiier , qui , si moins que ce verre ne 
foit bien fait , s*y font fentir , & gatent 
les couleurs. 

La principale quality du verre qui 
fervira de fondant , eft d'etre blanc , & 
qu'il ne foit point entre de preparation 
de plomb dans fa compofition , comme 
la cerufe , le minium , la litharge , &c. 
Pour ce qui eft du plus au moins de 
facilite qu il doit avoir a entrer en fu- 
-fion 3 il faut qu elle foit proportionnfe 
a cdle de la couverte de la porcelaine » 
c'eft-a-dire , que la couverte ne foit 
point affez dure a fondre , pour que 
la fuCon du verre qui fert de fondant f 
n'entraine pas la fienne dans les endroitis 
<yh les couleurs font appliquees. On 
peufc done effayer de fefetvir Acs verrds 
blancs de differents degrds de fuGbilit^ , 
pour s'arreter a celui qui fe trouvera 
convenir au degr6 de fiiGbilit^ de ht 
couverte. Le verre ddnt on foit l^s 
tuyaux des barometres^ eft le plus fecHe k 
mettre en fufion ; celui des glaces viertt 
aprb , &* enfuite celui des cryftaux de 
Boheme , &c. 

On ne doit point craindre que la 
force du feu neceilaii^ pour mettre c^s 
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verres en fonte emporte les couleurs ; cet- 
les dont on vient cle parler font toutes fi- 
xes , & y refteront : il n y a que les cou- 
leurs tirees du fer , dont jufqu a prefent 
Tufage a ete tres^difficile a caufe de leur 
volatility au feu ; mais il fera aife de voir 
dans le Traite de la Peinture en £mail , 
qu en tenant les fafrans de mars expofes an 
grand feu pendant deux heures y avec le 
double de leur poids de fel marin , & les 
edulcorants enuiite, on les jend tout aufli 
fixes que toutes les autres couleurs. 

La proportion du fondant a mettre 
avec les cnaux des metaux , eft la meme 
que celle de la Peinture en ]^mail , c'eft- 
a>dire , prefque toujours en poids trois 
parties du iondant fur une partie de 
couleur ; ft Ton s apper^oit que quel- 
qu une de ces couleurs ne prit pas 
de la forte le luifant qu elle doit avoir , 
on en feroit qvutte pour ajouter quelr 
ques parties de fondant de plus ; par 
cxenjple , les couleurs tiroes de Tor 
exigent jufqu a fix parties de fondant. 

Ces couleurs s'emploient facilement 
au pinceau avec la gomme ou Thuile 
effentielle de Lavande , avec la precau- 
^tion.firQns'eft fervi d'huile efTeotieUe de 
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X»avande , d'expofer les pieces peintes 
^ un trfes-petitfeu , jufqu a ce que Thuile 
foit tofalement ^vaporee , avant de les 
cnfourner. 

Ou ne parlera point des couleurs 
qui fe mettent fous la couverte ; quant 
k celles que Ton place fur le crud , ve- 
nant a s'emboire, on ne peuf former 
avec elles aucun deflein corre<9r. Elles ne 
feroient done propres qua employejc 
ft faire des fonds d'une feule^ouleur , 
& en ce cas il vaut mieux meler la 
eh^ux des m^taux avec la matiere de 
la couverte , & tremper les vafes de- 
Hans. 

II refulte de tout ce que Ton vient 
de dire , que les porcelaines dans lef*' 
quelles on emploie la firitte » font les 
plus mauvaifes de toutes, & quon ne 
doit jamais chercher a en faire ftnrce^ 
principe 2 par confequent ^u il ne faur 
employer aucuns fels'pour mettre en 
fiifibn les matieres qui doivent coit(- 
pofer la porcelaine. . 

Que le fpath fufible eft le principal 
agent pour la liaifon des terres que' 
t'on <ioit emplay er dans la porcelaine ,* 
puifque le pBtuntfe eft une pierre com-;' 
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pofee de fpath ^ d'argille S^ de fable « 
qui jointe a une terre ondueufe » i^t 
la porcelaine de la Chine ; & qtie celle 
de Saxe eft compofee fur les m^mes 
principes, avec cette difference feule- 
ment que le petuntfe eft deja compo-* 
fe d'une partie de ces matieres , par la 
nature , & que dans la porcelaine de 
Saxe on eft oblig€ de la faire des memes 
differentes matieres f<^parees que Ton 
rafTemble ; ce qvu f^t voir. que les com- 
binaifons faites par la nature meme^font 
fuperieures a celles qui font faites par 
]^ main des honunes. 

Quant a ce que Ton appelle Ttoail 
ou la couverte ^ il ne falloit jamais 
^ercher a la faire avec une vitri6ca- 
tion route faite 9 mais il falloit que la 
vitrification, ne fe (it que fur la porc^ 
laine meme ; que Ton n'employ&t jaouus 
de metaux comme les prorations de 
plomb ou detain dans la couverte ;ona 
yu qu il entroit du fpath dans celle de la 
Chine , puifqu il y entroit du petuntfe , 
qui eft une pierre fpathique ; qu'il y 
avoit toute apparence que le fpath en^ 
troit auffi pour beaucoup dans la cou^ 
Verte de la porcelaine de Swe^ &in^e 
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pom. davamage que dans la potcelame 
de la Chine , puifque la force du feu 
ne la faifpit pas couler comrae celle 
de la Chine. 

Pom ce qui regarde les couleurs > on a 
vu qu'il ne falloit jamais employer des 
verres'colores tout kizs,8c fur-tout ceux 
dans lefqiielsle plamb etoit entre' , 
les pains d'^maux , &c ; mais que la 
vitrification des couleurs (e Q.t fur la 
cpuverte en la p^n^truit. 
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MEM O I RE 

I ... 

Sur le Stuc^ . 



E ftuic du le mirbre fadice eft ime 

compofition dont le platre ^t toute 

la bafe. La durece.quon fait Im don* 

ner , les differentes couleurs que Ton y 

xiiele ^ & le poll dont il eft fufceptible 

le rendent propre a reprefenter pref- 

que au naturel les macbres les plus pre- 
• • -'-. . •-*•■» . 

cieux. ' ' ' ;: . * 

La dur^t.e queleijJlatre .p^ut.acque- 
rir dtant la' qualite la plus .eflcntielle 
a cec art , c'eft audi ia premiere a la- 
quelle les ouvriers doiveht s'appliquer. 
£lle depend abfolument du degre de 
la calcination que Fon doit donner au 
platre ; & comme la pierre qui le pro- 
duit eft fufceptible de quelques petites 
differences dans fa qualite intrinfeque , 
fuivant les difFerents pays ou elle fe 
rencontre , il faut tatonner & etudier 
le degre de calcination qu il faut lui 
donner , pour que le platre qui en vien- 

dra. 
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dra , prenne le plus ^aad "degr^ de 
durete qu'il eft poffible ; on ne peut 
donner ici de Botions fur cette methode 
qu'en ce qui regarde le platre de Paris ; 
ce fera TafFaire des ouvriers d'eflayex; 
de calciner plus ou moins les pierres 
gypfeufes des autres pays , afin dei trou- 
ver le plus grand degr^ , dc durete oii 
Ton puifTe porter le plitre qu'elles pro- 
duiront. 

On cafle les pierres a platre de Paris 
avec des marteaux , en morceaux ^ 
ipeu pres gros comme un petit c?uf , oii 
comme une groflfe noix, Oa enfourne 
ces * morceaux dans un four qup I'on 
fait chauffer , comme fi Ton vouloit y 
cuire du pain ; on bouche Toiiverture 
du four. Quelques temps apr^s on d6- 
bouche le four pour/ea tlrer un 9Ji 
deux petits morceaux de pl&tre . q^e 
Ton cafle avec un marteau yU Yon s*ap- 
per9oit que la calcination a jpenetr^ jult 
qu'au centre du petit morceau , de ^a^Qpi 
cepehdant qu'on y remarque encore 
quelques points brillants , c'eft une mar- 
que que la calcination eft a (on point 
de perfeftion , & alors on retire du 
four prompcement tout le platre pai^ 

ParticII, B,^ 



le^moyerT dtmhle. Si dans la caffiire 
on rentarquoit beaucoup de brillanrs , 
ou qu on n'en remarquat point du tout , 
ce feroit iine preuve dans le premier 
cas-, qufe la pierre ne feroit point affez: 
Cakihee ; dans le fecond cas qu elle le 
feroit trop. 

Quoique le platre devienne trfes-dur 
Ibrfqu'il eft calcine k fan point , la fur- 
face fe trouve cependant r^mplie d'une 
ijifimtif de pores , & les grains font trop 
fedllfe i s'en dftacher pour qu*il puiflfe 
prendre le poli comme le marbte. C'eft 

!)our fem^aier ^ cet inconvenient , que 
*bn prendl^patti de detremper le platre 
avec de Teau dans laquelle on Fait 
diflbudre de la colle , tjui rempKflant 
les pore^ , & attachant les grains leS 
tais aiiix^auttes , permet (jae , pour alnfi 
'dlife , on puifle'uier & emporter la mqiti^ 
de .chaqu6 jgraift . ce qui forme le p61i.' 
Cette c<$He ieft ordinaireineiit de la 
'coile de Flandre ; il y en a qui y m€- 
ient de la colle de poiflbn , & meme 
de la gbmaie atabique. 'Ceft, avec cette 
'eauchaude& collee,quef on detrempefe 
platre ; mais comme le peu de folidite 
Mu pUtre, fOr-toUt lorfqu'il uett poirit 
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oppuye 9 demande qu'on donne une 

-certaine epaiffeur aux oavtages^ pout 

diminuer la depenfe^ on fait le corps 

de Touvrage ou le noyau avec du platre 

-ordinaire , & on le couvre avec la 

-compofkbn de plitre done on vienit 

•de pader , en lui donnant une ligne & 

dante ou deux lignes d'ipaiileur. 

Lorfque I'ouvragie eft fuffifandment 
fee ^ on travaille i le polrr ^ a peu pr^ 
de b meme fa9on que le veritable mar- 
hre« On:empioie ordinatrement une eC- 
pece de pierre qui eft aflez difficile 4 
trotiver; G'eft Une, force de cos ou 
pkrre k aigi^er y^cpsiu des grains plus 
fins. que ceux du gr^ , iS2:'qui ne fe 
decachent pas fi facUement de h pierre % 
ia^pierredepoBcepeut audi y fervir. On 
fiotte Touvarage avec la piexred'une maini, 
ic <Ai tienc de raut]:fe.Uiie^p(Mig)e iisa^ 
^U>ee d'eam^avec laqucHe on nettoie 
conmraeUeihent I'endroit que Ton vient 
de fiocier , aiin d'^ter par le lavage 
k ckaque inAant ce qui a 6ti emport^ 
de la fuorface de Touvrdge i fl^ur cet 
effec , il faut laver leponge de tetnpt 
^ v&a^s^ , & la^ tenb €Oajtm»t rl»n|plic 
Hd!iau^feiiclie».\'. v • ^V'l^' ^> . ''^ ?•- > 

Rij 




Pa frotte epfuite avec un tampon cfe 
linge , dei'eau , de la craie. ou du Tri- 
poli. On.fubftitue a cela du charb.on 
de faule , broye & pafle ores-fin , ou 
meme des morceaux de. charbons en- 
tier^ , poux mieux. atteindre le fond des 
moulutes ^ en employanttoujotirs Teak 
avecTeponge qui en eft imbibee. On 
finit par frotter Touyrage avec un mor- 
ceau_ de chapeau imbibe d'huile & : cfe 
tripoli en poudre tres-fine ; & ehfin 
ayec le morceau* de chapeau .imbibe 
.d'huile feuleii [.. ; ;:•..; 

l^orfqu'on veut un. fond dte cxiyuleur^ 
il fuffic de delayer la couleui: dans de 
Teavi de cojQe^ , ;avant de s'en fervir a 
delayer le platre. 

JI femble qu^on pourroit ajufter^les 
pierr:es a polir , dont on vient de parter ; 
a «dfs. morceaux de bois faits en fa9ol]L 
de varlopes. ou d'autres ouitik' de Met- 
nuifier ;'Ie$ furiacesde Tojuvr^ ea 
feroient mieux drefl^es , & les moulures 
plus exa&^is ; mais il faut fe.fouvenii: 
de laver toujours a mefure que Ton 

j'; Jjorf(]^'Qn xwt innter. un n^arbrequet- 
fcohque | on deuempe avec KeauicoBdci 

'4 
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chaude , danstlifiFerents petits pots , les 
couleurs qui fe rencontrent, dans ce 
marbre ; on delaye avec chacune de 
ces couleurs un peu de platre ; on fait 
une gal^tte a peu pr^s grande comme 
la main -^ de cbaque couleur ; on met 
tomes ces galettes aiternativement Tune 
fur I autre, en mettant celles domt la cou- 
leur eil donnnante en plus grand dom-^ 
bre ou plus epaifles. On tourne fur le 
c6te ces galettes qui etoient arrangees 
fur le ' plat ; oa> les coupe ' pttx tian^ 
ches dans cette fituation, & 4>n les 
etend enfuite promptemem for le noyau 
de rouvrage , ou on les applatit. Ceft 
par ceimoyen que Ton vient a bout 
de reprefenter le deflein bizare des 
difiFerentes couleurs dont les mar- 
bres ifont -pen^tres^. Si Ton i vent imiteir 
les inarbces qn'on appelle des breches , 
on met dans la. compofittont de ces ga^ 
lettes./ Ickfqu'on les itend fur le noyau; 
des morceaux de ditf^entes grofieurs 
de platre delaye avec la couleur de la 
breche ; & cea. morceaux venant a 6tre 
applatis,repre£eint|3nttrib-^biehk breche. 
II faut remarquerr que dans toutes'ces 
{operations TeauicbUee dpitfeore un pei} 



r^c6 \ Mi MO IKES ' 

chauile , fans quoi le platre preiklroit 
crop vite , & ne <lonneroit pas le temps 
<ie manceuvrer* 

Si ce& fur un fond de couieur que 
ToQ v^Lit reprefetdter des objets , comme 
<le» foisets , des 'pay&ges , des rodhers ^ 
QU mcflie des vafes , des fruits & des 
fleurs , il faut les deffiner fur du papier, 
piquer enfuite ies contours des Bgiirei 
da defleia » les appliquer ilir le food ^ 
apr^s qu il aiira ete prefque acheve de 
poiir, &'les poncer aveq uqb poudre 
d'tine codeur diffirelite dufond^^ c eft* 
a-dire , 6xi noir fi le food eft bkiic:« 
& du blanc fi le fond eft nok. 'Oq 
arrete enfoite tous ks contotirs' mar-^ 
ques par le poncif, ed les era9aat plua 
profond^nent avec la pointe d'uoe 
alene dont fe fervenjt ks .Cordtxihiers ; 
apr^s quoi , avec piufiei^irs alSnbs donii 
oo aura rompu les potntes, poai* > en les 
aiguifant fur luie ineul'e /tcti fetoier dd 
petits cifeaux , on enleveia piDpre-> 
ment toute la panic da fond qui fe 
trouve renfermse dans les contours du 
deffein qui eft traci^ ; ~ce qni'formeia 
far le fond d«s bavites ^a peu pr^s dunb 
demi^qgne de prc^okkdaun^ ^ : 
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Lorfque tout ce qui eft contenu dans 
rinterieujE^ des contours du deffein , feria 
ainfi champlevd ; on aura plufieurs pe- 
tits pots ou gobetets , dans lefqucls 
on tiendra fur du fable ou de la cendre 
chaude de Feau coUee, dans laquelle 
on aura dclay6 differentes touleurs ; 
on mettra un peu de platre dans la 
paume de k main , que Ton colotera 
plus ou moins , en y m^laut plus ou 
mains de cette eau coloree ; on rettiuera 
bien le tout fur la perume de la toaih 
avec un couteau a cbuleurs tSotit Us 
'peintres fe fervent , jufqu a ce que Foil 
s'apperf oive qu il commence a prendi*e 
un peu de confiftance^ ; aldrs on eti 

Frendra avec le<x>uteau la* quantity que 
on jugera «. propos , que Ton placera 
'dans "tin'o&te de rihtcriecn: dii creux de 
la figure que Toii veut repirefenter , en 
prteflant avec le couteau , & uniflarit 
par defius , la partie du pl&tre colore 
que Toft vient de mettre & qui touche 
les contours de la figure. 

On detrempera enfuite promptemeftt 
dans la maih un' autre platre color^ 9 
mais d'une nuance plas daire , qu'dn 
placera daiis Ifnt&tnt cteux j ii c6t^ 
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.de celui qu'on vient de mettre ; on aura; 
-quatre ou cinq aiguilles enfoncees pa- 
rallelement par la tete au bout d'un 
petit baton , comme les dents d un pei- 
gne , avec lefquelles on melera un peu 
la derniere couleur avec celle qu on a 
pofee la premiere, afin que Ton n'ap- 
per9oive pas le padBage d une nuance a 
Tautre , & que la degradation en foit 
obfervee ; on continuera a pofer ainfi 
des nuances plus claires du cote de la 
lunuere 9 jufqu a ce que le creux de 
Ja figure que Ton veut reprefenter , foit 
exadement rempli, Apr^s on applatica 
leg&ement le tout avec le couteau,& 
on le laiflera fccfaer. 

Si Ton s apper^G^it , apres avoir poll-, 

que Us nuances ne foient pas bien ol^ 

fervees dans quelqu^ endroit^ on pourrq, 

avec un^ pointe , (aire des hacl^jires 

dans cet endroit , & faire entr^r. . de- 

. dans un platre color^ plus en brun & 

. fort liquide ; il faut que ces hachures 

foient aflez profondes pour ne pouvoir 

ctre tout-a-fait emportees par l^ poJi 

qu on fera oblige de , donner fur toi^t 

J'ouvrage, On fe: fert.de pette derniere 

xaanqeuvjcq pour decouper les fcjuiUes 

' ■• ' . ■ ' des 
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des arbres <& celles des plantes , &c. 

En general les figures indeterminees , 
comme les mines y les rochers , los ca- 
vernes , &c. r^uflififeat toujours beau- 
coup mieux dans cette facon de pein^ 
dre 9 que des figures qui demandent de 
I'exaditude dans les nuances > & de la 
corredion dans le 4eflein. 

On polit les peintures de la memo 
fafon qu on Fa dit pour les fonds ; 
& fi Ton s'apper9oit en poliflant , qu'ii 
fe foit forme quelques petits trous 9 
on les remplit avec du platre delay^ 
tres - clair avec de Teau coUee 5 & de la 
meme couleur. II eft meme d'ufage , 
avant d'employer Thuile pour le poli, 
de paffer une teinte generaie de platre 
colore & d'eau coUee tres-claire , fur 
route la furface , pour boucher tous les 
petits trou$. 

II faut choifir pour routes ces ope- 
rations le meilleur pUtre & le plus fin ; 
celui qui eft tranfparent paroit devoir 
xneriter la preference. 

Pour les couleurs , routes celles que 
Ton emploie dans la peinture a fref-* 
que , y font propres, 

Comme il doit paroitre iingulier que 
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dans cette . fa^on de peindre , on ait 
prefcxit de fe fervu: de la paume de 
la main fow pal^e , en void la raifotu 
Lorfquon d^ren^e lis plltre avec 
feau d^ coKe coloree i on eft oblige 
de metti^ une certcdne quantity d'eau 
iqui sf'econleroit & on la mettoit fur une 
palette ; au lieu que Ton forme un creux 
dans la main qui h i:onti^t » & qu'en 
iiEcendant les doigts a mefure que le 
pl^tr^ vient h reprendre » cette fin-- 
guliere palette 9 qui ^toit creufe d'abord, 
Idevient plate quand il le faut. On pour- 
xoit ajouter a cela que la chaleur tie 
la main empeche le platre de prendre 
i;rop vlt^. 
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MEMOIRE 

Sur les Pierres gravies fa^ices. 

V oici la manipulation ufitee pour 
faire des pierres gravees faftices. On 
prend du blanc qui fe trouve che2 les 
tpiciers Droguiftes en gros pains , qu ik 
appellent blanc d'Efpagne ou de Rouen , 
on rhumede avec de Teau^ & on le 
petrit pour le former en gateau , a 
peu pres de la confiftance que fe trouve 
la mie de pain frais lorfqu on la petrit 
entre les doigts ; on emplit de ce blanc 
humefte un anneau de fer de deux ou 
trois lignes d'epailTeur , & du diametre 
qui convient a la pierre que Ton veut 
mouler ; fi Ton ne veut pas faire for- 
ger des anneaux de fer expr^s , ceux 
qui fe trouvent tout fiiit dans les ci- 
feaux y font tres-propres ; on n'a be- 
foin que de les en detacher avec la 
lime. On emplit de cette p&te I'anneau 
dans lequel on la pre(fe avec le doigt ; 

Sij 



on met enfuite deflfus une couche de 
ti^oli en poudre fecfie » au moins affet 
pour fuffire au relief que Ton ye.ut tirer> 
On fe fert pour cela d'un couteau i 
couleur , pareil a ceux des Peintres ; 
on p^eiTe leg^ment le tripoli avec le 
couteau ; & on met deflus , du cote 
de la gravure ^ la pierre que Ton veut 
mouler , fur laquelle on appuie forte^ 
ment avecle pouce, ou pour mieuxfairQ 
enco^re 5 avec un morceau de bois tel 
que le manche d'un outil. 

II eft eflentiel alors de foulever un 
peu, tout de fuite^ la pierre par un coin 
^vec la poiate d'une aiguille enchifl^e 
•dans un petit manche de bois ; & apr^s 
Tavoir laiflee encor^e un inftant , on la 
fera fauter totalement de deffus Ton 
^mpreinte avec la pcfinte 4e Taiguille , 
pu on Ten detacKera enprenant le f^oule 
?ivec les deux doigts , ^ en le ren-^ 
verfant brufquement. 11 i&ut beaucoup 
d'adrefle & d 'u(age pour bien faire 
cette derniere operation. Si la pierre 
ne refte pas alfez long-temps furle mpi^e 
apres avqir appuye deflus , & qu on 
yienne a Ten faire fauter avant que 
i'humidite de la patedu blanc d'Efr 
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J)a:gQeait atteint la furface.du tripoli^^ 
fe, renverfement de la pierre caufera dti 
derangement dans rempremte;fi la pierre 
refte trop long-t^mps fur le moule apr^ 
avoir apptiye deflus, Thumidit^ de la 
pate du blanc d'Efpagne gagne tout-a- 
fait les creux de la gravure , dans leCr 
quels il refte in&illiblement des parties 
de tripoli. 11 faut done, pour reuffir, 
que le renverfement de la pierre fe 
fafle dans le moment ou Thumidite de 
k p^te du blanc d'Efpagne vient d'at- 
teindre lafurface du' tripoli qui touche 
a toute la furface de la gravure de la 
pierre que Ton- veut moulen 

Si Toja ne faifit pas ce moment , on 
manque uhe infinite d'empreintes ;. il j 
a meme des pierres que lia profondeur 
de la gravure rend fi difficiles a cet 
egard , qu on eft oblige , apres les avoit 
ittiprimees fur le tripoli , de les laifler 
en cet ^tat jufqu'a ce que le tout foit 
parfaitement fee , avant que de tenter 
de feparer la pierre de Tempreinte : 
quoique- cette pratique foit plus sure , 
il faut cependant convenir qu elle ne 
laiile pas I'empreinte aufli parfaite que 
Tautre quand elle^ eft bien executee.* 

uj 
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Le chcix d\i tripoli eft encore tme 
chofe de k derniere importance* Mv 
Homberg, dans le Memoire qii'il a donne 
parmi ceux de rAcad^fmie des Sciences , 
en 1712 , veut que Ton fe ferve de 
tripoli de Ventfe , qtu eft ordinairement 
jaune > mais il s'en trouve en France 
de rougeatre qui fait le meme effeu 
II &ut feulement le choifir tendre & 
doux au toucher conune du velours^ 
en rejettam tout celui qui feroit dur^. 
& qui contiendroit du fable* II ne faut 
pas tenter d'enoter le fable par les lava- 
ges ., on en 6teroit en meme-temps une 
on^oiite qmfait que lorfqu on le prefle,. 
fes parties fe joignent & fe collent 
enfemble » & par ce moyen en font uner 
furface aufll polie que celle du corps 
avec lequel on le preffe* ll faut donq 
fe contenter » aprfes avoir pafle le tri- 
poli par un tamis de foie tres-fin ^ de 
le broyer encore dans un mortier de 
verre ou de porcelaine , avec un piloOf 
:de verre , fans le mouiUer. 

Le renverfement de la pierre que Tott 
vient d'imprimer , ^tant fait , il faut ea 
confiderer atttentivement la gravure > 
pour voir s'il n y feroit pas x^Bi6 queir- 
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^ues pecites parties du ti-ipoU ; dans 
lequel cas ,'^comme ces parties matiqufei 
roient a rempreiiite, il wxt recommeQ^ 
cer Toperation en ifei];icttant ck Qouveau 
blanc d'Efpagne dan^ I'anneitu , & de 
iiouveau tripoli deflus. 

Lorfque Ton eft content dcs Fern-* 
preinte 5 on ta met fecher % & quand 
elle eft parfakement fec&Q , oa pent r 
avec un canif , egalifer un peu le tri- 
poli qui deborde resapreiate , en pre- 
nam bien gairde qu it iu'en tomhe pas 
fur Tempreintp. 

Lorfqu on fef a ailure que rempreinte^ 
eft bien faite , & te naoide bien fee , 
on choifira le morceau de verre ou de 
compofitio» for lequel on vem tireje 
Fempreinte ; phis le$ vejrres feront durs 
a fondre , plus le poll de rempreinte^ 
fera beau. On taiHera le morceau de 
verre de la graiideuff coavenable en* 
legrugeant avec des petites pinces , & 
on le pofera fur le moule , enforte que 
le verre ne touche ^r\ auciui endroit la^ 
figure imprim^ ^ quil pourrolt gatec 
par fon poids. 

On aura un petit foumeau pareil i 
ceux dont fe lecvent les Feintres eQ» 

S iv 
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email ^ fous lequel if y^ aura une 
inoufl^ ; on aura eu foin de remplir 
ce fourneau de charbons de bois , de 
fa9on qufe la' moufle en foit environ- 
nee delfiis , deflbus , & par fes c6tes. 
Lorfque le charbon lera bien al- 
lume y & la moufte tres-rouge , on 
mettra le moule , garni du morceau 
de verre fur lequel on veut tirer Tem- 
preinte , fur une plaque de tole , & 
on Tapprochera ainfi par degres de Ten- 
tree de la moufle , au fond de laquelle 
on le portera tout-a-fait lorfqu on le 
jugera aflez chaud pour que la grande 
chaleur ne fafle pas caffer le morceau 
de verre ; on bouchera alors Tentree 
de la moufle avec un gros charbon 
rouge, de fagon cependant quil fe 
trouve un petit intervalle par lequel 
ou puifle obferver le verre. Lorfque le 
verre paroitra luifant ^ & que fes an- 
gles commenceront a s'emoufler , on 
retirera d'une main avec des pincettes 
la plaque de tole , & avec Tautre main , 
fur le bord meme du fourneau ,> fans 
perdre de temps , on preffera fortement 
le verre avec un morceau de fer plat 
que Ton aura tenu chaud. 



/ 
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L'impreffion^tant finie , on kiflera 
le tout a Tentree du fourneau , afin que 
le verre refroidifle par degres , fans quoi 
i] fcf oit fujet a caffer. 

Si li|n veut copier en creux une 
pierre qui eft en relief,, ou en relief 
une pierre qui eft en creux , il faut 
en prendre une empreinte exade avec 
de la cire d'Efpagne ,. ou avec du fou* 
fre fondu avec un peu de minium. II 
faut abattre avec un canif & une lime 
ce qui aura dcborde Tempreinte , & on 
fe fervira de cette empreinte de cire 
d'Efpagne ou de foufre, pour imprimer 
fur le tripoli. 

Comme par le procede que Ton vient 
^e donner ,. on voir que Ton ne peut 
avoir que des pierres d'une couleur, on 
va donner cekii qu il faut fuivre pour 
imiter les varietes & les differents ac- 
cidents que Ton a dans les camees. 

Les agate-onyx dont on forme les 
camees' , ^tant compofees de couches 
de diffijrentes couleurs , & n etant point 
tranfparentes , on a pris , pour les imi^ 
ter, des morceaux du verre colore dont 
on fe fervoit pour feire les vitres 
des %lifes s on a rendu ces verres opar 
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ques en les ftratifiant.dans un creufet 
avec de la chaux eteinte a Tair ,. du plS- 
tre ou du blanc d'Efpagne , c eft-a-dire , 
en mettant alternativement un lit de 
chaux ou de platre y & un lit ^ verre ; 
en expofant ce creuiet au feu augmente 
par degres pendant trois heures , & 
finiflant par un feu aflez fort , ces verres 
deviennent opaques en confervant leurs 
couleurs ; & ceux qui n'en avoient point 
deviennent d'un blanc de tait comme 
I'email ou la porcelainer 

Si le feu a ^te bien menage dans fe 
commencement ^ & qu'^on ne Tait point 
poufle trop fort fur la fin , ces verres 
opaques font encore fufceptibles d'en- 
trer en fbnte k un plus grand feu ; oir 
pent done fouder les uns fur les autres 
ceux de differentes couleurs , & par ce 
moyen imiter les lits de difitfrentes cou- 
leurs que Ton rencontre dans les agate- 
onyx. On rencontre meme dans les vi- 
traux peints des anciennes J^glifes » des 
morceaux de verre dans lefquels la 
couleur n'a penetre qua la moiti^ de 
leur epaifleur ; les pourpres ou cou- 
kur de vinaigre font tons dans ce cas y 
unit que pluiieurs bleus v lorfque cet^ 
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verres font devenus opaques , ainfi qu on 
Ta dit , la partie qui n'a point ete pe- 
netree de la couleur , fe trouve blan- 
che 9 & forme avec cdle qui etoit co- 
loriee deux lits differents , comme on 
en voit dans les agate-onyx ; lorfqu on 
ne veut point fouder enfemble des verres 
de differentes couleurs , il faut travail-- 
ler fur ceux-la. Avant que de fe fervir 
de ces verres qui ont des couches de 
dilFerentes couleurs : il faut les faire 
paffer fur laToue du lapidaire , & man- 
ger de la furface blanche qui eft def- 
tinee a reprefenter les figures du relief 
du camee , jufqu'a ce qu'elle foit reduite 
a une epaiiTeur plus mince , s'il eft pof- 
£b}e 9 qu^une feuille de papier; 

On pofe ce verre du c6t6 de la fur- 
face blanche que Ton a rendue fi mince 
fur le inodele dans lequel eftTempreinte 
de la gravure qu on veut imiter ; on 
le fait chauffer dans la moufle , & on 
rimprime de la nianiere que Ton a dit 
ci-devant. 

Les verres que Ton a rendus opaques 
en fuivant le procede ci-deffus , etant 
alors fufceptibles d^etre travaillfe au: 
louiet , on y applique la pierre doot 



^ 



on vient de parler ; & avec les m€me$ 
outils dont on' fe fert pour la gravure 
en p^erres fines , on enleve aifement 
tout le blanc du champ qui deborde 
le relief 9 & les figures paroiflent alors 
ifolees fiir un champ- d'une couleur 
VlifFerente comme dans les camees. 

Si Ton ne vouloit imiter qu une fim^ 
pie tete, qui ne fut pas trop difficile 
i chantourner , on pourroit fe con-- 
tenter , apres avoir moule cette tete > 
de rimprimer enfuite fur un morceaa 
de verre opaque blanc. 

On feroit enfuite pafler ce verre 
iinprime fur la roue du lapidaire , & 
on Taferoit par derriere avec de Te- 
ixxail & de Teau , jufqu a ce que toute 
la partie qpi fait un champ ^ la tete » 
fe trouvat detruite ,. & qu il ne reftat 
abfolument que le relief. S'il fe trouve 
aplres cette operation quil foit encore 
demeure quelque petite partie du champ, 
en I'enleve avec la lime ou avec la points 
des cifeaux ; on applique cette tete 
ainfi decouple avec foin fur un mor- 
ceau 4p verre opaque d'une couleur 
differente ; on 1-y coUe avec de la gomme; 
& qjoand elle y eft biea adhe;ceote ^ oa 
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pofe le verre du cot^ de la tete fuc 
Uti moule garni de tripoli » & on I'y 

{)refle comme fi on I'y vouloit mou- 
er ; mais au lii^u de Ten retirer , comme 
en fait quand on prend une empreinte , 
on laifTe fecher le moule toujours con- 
vert de fon morceau de verre ; & lort- 
qu il eft fee , on Tenfourne fous la mou* 
fie 9 & on le prefle avec la fpatule de 
de fer lorfqu il eft en fiiiion , amfi qu ii 
a 6t6 explique ci-devant. La gomme 
qui attachoit la tete fur le fond , fe 
bjule ; ainfi les deuxmorceaux de verre » 
celui qui forme le relief, & celui qui 
iui 4oit fervir de champ , n'etant plus 
feparfe , s'uniflent ^troitement en fe 
fondant , fans qu on puiffe cr^pdre que 
dans cette fonte le relief puifle fouffirir 
Ja moindre alteration , puifque le tri- 
poli , eh Tenveloppant de touites parts , 
iui fert comme d une chape , & ne Iui 
permet pas de s'ecarter. Si Ton vouloit 
que quelques parties du relief, comme 
Jes cheveux , fuflent d'une couleur dif- 
ferente, il fufEt d'y mettre au bout 
d'un tube de verre un atome d'une 
diflblution d argent par Tefprit de nitre , 
jBc faiire enfuite chauffer la pierre fous 
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la moufle , jufqu'a ce quelle foit tiis- 
chaude fans rougir. It faut feulement; 
prendre garde que la vapeur de refpric 
de nitre ne colore le refte de la figure. 
Les verres nr£s des anciens vitraux 
peints des Eglifes , font ce qu'il y a de 
meilleur pour faire ces efpeces de ca- 
nines : il eft vrai qu'ils ont befoin 
d'un tr^s-grand ku pour les mettre en 
fonte , quaad Us ont it6 rendus opaques 
conune on Fa dit ; mais ils preiuient 
un tr^s-beau poll . & ne font pas pliis 
fufceptibles d'etre ray^s que les v^nta- 
bles agates. 
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Sur la maniere d^oter les Tableaux 
de dejfus leur vkille toile ^ de 
les remettre fur une neuve^ & de 
raccommoder les endroits enleves 
ou gdtism 



I 



L faut ccMnmcncer par oter le ta- 
bleau de fon cadre , & Tattacher en- 
fuite fur une table extr^mement unie ^ 
4e cote de la peinture en deflus , en 
prenant bien garde qu il foit bien rendu, 
& ne fefle aucuns plis. Apres cette pre- 
paration , vous donnerez fur tout votre 
tableau une couche de colk^orte , fur 
laqueUe vous appliquerez a mefure des 
feuilles de grand papier blanc , le plus 
fort que vous pourez trouver ; & vous 
aurez foin , avec une molette a broyer 
les couleurs , de bien prefler , & eten- 
<lre votre papier , afin qu'il ne fafle 
aucun pli , & qu il s'attachc bien ega- 
lement par-tout a la peinture. Laiflez 
fedier le tout , apres quoi vous declou^ 
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rez le tableau , & le retournerez , U 
peinture en deflbus & la toile en def* 
lus , fans Tattacher ; pour lors - vous 
aurez une eponge , que vous mouille- 
rez dans de Teau tiede » avec laquelle 
vous imbiberez petit a petit toute la 
toile , eilajrant de temps en temps fur 
les bords , fi la toile ne commence pas 
a s'enlever 8c a quitter la peinture* 
Alors vous detacherez avec loin tout 
le long d'un des cotes du tableau , 8c 
jrepUerez ce qui fera detachiS , comme 
pour le rouler , parce qu enfuite en 
pouflant doucement av.ec les deux mains, 
toute la toile fe detachera en roulant* 
Cela fait avec votre eponge & de Teau , 
vous laverez bien le derriere de la 
peinture , jufqu'a ce que toute Tan- 
cienne coUe , ou a peu pres , en foit en- 
levee ; woiis obferverez dans cette ope- 
ration que cette eponge ne foit jamais 
trop remplie d'eau , parce qu*il pourroit 
en couler par deflbus la peinture, qui 
, detacheroit la coUe qui tient le papier 
que vous avez mis d abord. Tout cela 
^t avec foin , vous donnerez une cou- 
che de votre coUe , 6u de Fappret or- 
dinaire dont on fe fert pour appreter 

les 
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les toiles fur lefqueUes on peint , fur 
Tenvers de votre peinture ainfi bien 
nettoyee > & fur le champ vous y eten- 
drez une toile neuve , que vous aurez 
foin de laifler plus grande qu il ne faut , 
afin de pouvoir la clouer par les bords « 
pour Tetendre de fa9on qu eUe ne faile 
aucun pli; apr^s quoi avec votre mo- 
lette vous preflerez leg&emeot en frot- 
tanc pour faire prendre la toile egale- 
ment par-tout,& vous la laiflerez fecher ; 
enfuite vous donnerez par defTus la toile 
une feconde couche de colle par partie 
& petit a petit » ayant foin , a mefure 
que vous coucherez une partie , de la 
frotter & etendre avec votre molette, 
pour faire entrer la colle dans la toile 9 
& meme dans la peinture , & pour ecra- 
fer tes fils de la toile ; le tableau ^tant 
fee y vous le detacherez de defliis la 
table 5 & le reclouerez fur fon cadre ; 
apres quoi, avec une eponge & de Teau 
tiede vous imbiberez bien vos papiers 
pour les oter- ; apres qu ils ftront 6t^s , 
vous laverez bien pour enlever tome 
la colle & nettoyer toute la peinture ; 
enfuite vous donnerez fur le tableau 
une couche d'huile de ooix toute pure^^ 
PartU IL X 
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& le laUTerez £kher pour mettre en^-^ 
fuite le blanc cmuf. 

RE MARQUES. 

LoRSQUE les tableaux que Ton veut 
changer de toUes fe trouvent ecailles » 
crevafG^Sy ou avoir des ampoules , il faut 
avoir foin, fur les endroits defedueux, 
de coller des feuilles de papier Tune 
fur Tautre pour ibutenir ces endroits». 
& les empecher de fe fendre davantage >, 
ou de fe decMrer dans Top^ratioa ; & 
apr^S avoir remis la toile neuve , on 
rajdftera ces de&ms de la maniere fui- 
vame. Ceux ^ue Ton change de toile 
fe trouvent raccoimnodes par'Topera- 
tion meme ; mais fi ia toile eft bonne ^ 
& qu'on ne veuille pas la changer ^^ 
on fait ce qui fait. 

II faut , av% un {Hnceau, mettre de 
la coUe forte tiede fur les ampoules » 
enfuite pefcer des petits trous avec une 
€pingle dam iefdits ampoules, & ticher 
que la colle fes ptfn^tre cb &9on a; pafler 
deflbus. II faut apr^s cela efluyer leg6 
i^ement iadite colle y & avec un autre 
pinceau paifer for les ampoXiles feule- 
. finent uin pea d'ixiule de Un i aprb quoi 



SUR DlFniKENTS SUJETS. 5t27 

on aura un fer chaud « fur lequel on 
pafTera une eponge ou linge mouille , 
jufqu a ce qu'U ne fremifTe plus ( crainte 
qu U ne fut trop chaud ) ; alors on poui^ 
fera ledit fer fur les ampoules » ce qui les 
rattachera a la toile , & otera tout-a* 
fait. 

II faut cependant remarquer qu'apr^ 
avoir ote ces ampoules ^ il eft neceliaire 
de mettr« par derriere une feconde toile 
pour maintenir Tancienne y & empecher 
que les ampoules ne viennent i ie for- 
mer de nouveau ; en voici la maniere. 

II faut mettre d'abord fur Tancienne^ 
toile une couche de colle forte tout 
le long d$s bords le long du cadre , & 
rien dans le milieu ; apr^s quoi on ap- 
piiquera la feconde toile quon fera 
prendre en pailant la* molette leg^re- 
ment deffus ; on clouera enfuite le ta- 
bleau fur la table , & on couchera de 
la cpUe par parties, que Ton preffera* 
& etendra avec la molette , conrnie poui:< 
changer les tableaux de toile.^ 

Pour raccommoder les crevailes & 
les endroits ^caillds tanc aux tableaux 
changes de toile qa'aux autres , il faut 
prendre de la terre glaifb en poudre r 

Ti}j 
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& de la terre d'ombre , delayer enfuitis' 
ces deux matieres avec de Thuile de 
noix , de fa9on qu elles forment comme 
line pate : on y ajoute , fi Ton veut , ua 
peu d'huile grafle pour faire fecher plus 
vite ; on prend enfuite de cette pate 
avec le couteau a meler les couleurs , 
& on rinfinue dans les crevafTes & dans 
les endroits ecailles, eiluyant bien ce 

3ui peut s'attacher fur les bords & hors 
es trous ; cette pate etant bien feclie ^ 
on donne fur tout le tableau une couche 
d'huile de noix bien pure ; & lorfqu elle 
eft feche , on fait fur la palette les tein- 
tes des couleurs juftes aux endroits o^ 
fe trouvent les crevafles , & on les ap- 
plique avec le couteau ou avec le 
pinceau. 

Pour faire revivre les couleurs des 
tableaux , 6ter tout le noir , & les reo- 
dre comme neufs , il faut mettre par 
derriere la toile une couche de la com- 
pofition fuivante. 

Frene2 deux livres de graifle de 
rognon de boeuf , deux livres d'huile 
de noix , une livre de cerufe broyfe 
a rhuile de noix , une demi-livre de 
terre jaune ^ aufli a Thuile de noix^ une 
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once ; faites fondre votre graifie dans 
un pot ; & lorfqu elle fera tout-a-fait 
fondue , melez-y rhuile de liolx , enfuite 
la certife & la terre jaune ; vous re- 
muerez enfuite le tout avec un baton 
pour faire m^Ier toutes les drogues ; 
vous emploierez cette compofition 
tiede. 

Poitf les tableaux fur cuivre , pre- 
nez aa maftic fait avec de la terre 
glaife & de la terre d'ombre delayee 
a rhuile de noix ; rempliffez-en les eh- 
droits ecailles ; apr^s quoi vous pren- 
drez dufublime corrofif , que yous ferez 
diffoudre dans une quantite fuififante 
d'eau ; vous Tappliquerez deffus , & le 
laiilerez fecher ; au bout de quelques 
heures vous le laverez bien avec de Teau 
pure ; & s'il n'eft pas encore bien de- 
graiffe , vous recommencerez ; on peut 
aufli fe fervir de cette eau de fublimd 
fur les tableaux fur bois & fur toile. 

Pour oter le vieux vernis des tableaux* 
il fuffit de les frotter avec le bout des 
doigts, & les efluyer enfuite avec uni 
linge mouiU^. 
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Stir la maniere de retirer tOr 

employe fur les bois dores 

d coUes^ 

X^£s perfonnes occupies du gftuver-r- 
Rement , ont toujours regarde comxne 
objets Cort intetiel&nts & dignesde toutQ 
fcur attention , lesmoyens quippuvoient 
procurer dans un ^tat la plus grande 
quantite d or» 

C'eft fur ce principie & fur la crainte^ 
d'en diminuer Tefpi^ce que font fondees 
routes ces defenfes que Ton a fsit autre- 
fois d'en employer dans les etpfFes & 
d'en pomer fur les habits ; ces raifons 
paroiflent avoir ceife depuis que Ion- 
9 trouve le fec]:^t de retires cec ox 
prefque entier. 

II n en eft pas de m&me de celui que 
I'on emploie adorer les^bois ; perfonne 
ne fe met en* peine d^ travailler , ou 
s'il y a quelqu'iin qm y travaille , il 
&ut qu'il n y trouve pas un profit hon-^- 
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fiete , puifque Ton voit tous les jours 
bruler des vieux bpis dores , fans que: 
perfohne fe prefente pour s'y oppofer- 
JLorfque f ai demande pourquoi on pa- 
roUIbit negliger cet objet ,- on m'a tou- 
jours repondu qu aprcs y avois travailie , 
oa avqit trouve que les frais neceffaires 
pour parvcnir a cette operation , fur* 
paiToient la fomme que produifoit Tor 
qui en ^toit retire^ Le defir de m'inf- 
itere da fait ,. & la coxnmodite de- 
eommencer mes cpreuves fur des mor- 
ceaux de vieux lambris doris que I'on^ 
tiroit du Palais Royal que Ton donnoit 
pour etre briiles , m'bnt d&ennin^ a 
employer le procede fuivant , par le- 
quel on verra qu un ouvrier , dans Tef- 
pace dune lieure , peut enlever des 
bois dorcs pour plus oe vingt fols d or.> 
Pour n etre point troxnpe fur cet article „ 
j'ai voulu faire ixioiHEnenie le travail ,. 
afin de mieux juger des difficultes qu on 
pourroit y rencontrer , & eftimer le 
temps qu'il feroit n^ceflaire d'y em- 
ployer*. 

Tout le monde fait que pour dorer^ 
4b bois 9 on commence par lui donner 
pluiieurs couches de blanc>,fur lefquelles 
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on met une couche jaune compofe^r 
d'ochfc commune,, & fur celle-ci unc 
derniefre couche que Ton appelle Taf- 
fiette , dans laquelle U entre du bol 
d'Armenie , de la fanguine , de la mine 
de plomb , du favon ou de Thuile d'o- 
live , &c. Ceft fur cette derniere cou- 
che f apr^s Tavoir mouillee avecde I'eau ^ 
que Ton applique, la feuille^ d'or , pat 
deflbus laquelle on fait encore pafler 9 
dans le moment de lapplication , de 
nouvelle eau qui,venant a s'ecouler, 
donne occafion a la preflion de I'air 
fur la feuille > & par cette mechanique 
Tattache fortement fur Taffiette. 

II paroiflbit fimple de racier arvec 
des outils cette compofition fur laquelle 
Tor eft attache , pour Ten feparer eiih 
fuite ; mais cepte operation auroit €te 
iongue & p^nible ; d'ailleurs , la com* 
pofition etant epaiffe » auroit produit 
un grand volume de matiere pour peu 
d'or, & on auroit eu par confequeot 
plus de peine a Ten feparen > 

Cela m'a fait penfer que Ton pourroit 
x^uffir en faifant tremper la dorure dans 
une liqueur qiu , venant a amoHir Taf- 
£ette de Tor, doniteroit par ce moyen 



SUK DIFFlfeRENTS SujETS. 235 

la fiicifite de Temporter avec des brofles* 
L'eau chaude dans laquelle on auroit 
fait diffoudre un alkali , comme de la 
foude , de la potafle ^ &c , auroit put 
produire cet efFet ; mais quoique ces 
matieres ne foient pas d'un grand prix , 
f ai cru devoir ccarter tout ce qui pou- 
voit diminuer le prodiiit de Topera- 
tion. 

J'ai mis le bois dore tremper pen- 
dant un quart-d'heure dans un grand 
vaiffeau plein d'eau., que j'entretenois 
prefque bouillantq , d'ou Tayant tranf- 
porte dans un autfe vaiffeau qui con- 
tenoit audi de Teau chaude , mais en 
petite quantite ; des les premiers coups 
de brofle que j'ai donnes fur Tor , j'ai 
vu que je I'emportois facilement , & 
qu il reftoit dans Teau dans laquelle 
j'avois foin de tremper fouvent la broffe. 
Je fuis parvenu ainfi a enlever Tor de 
deffiis un^ affez grande quantite de bois 
dore fur lequel les couches de blanc 
reftoient toutes entieres , n'y ayant que 
la couche que Ton appelle Tafliette , dont 
une partie etant enlevee en meme-temps 
que Tor , fe trouvoit melee avec lui 
dans I'eau ; apr^s que j'ai eu travaiUS 
Partk IL V 
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de cette fa^on pjend^nt environ huit 
heures, fai ^t evaporer I'eau jufqui 
ficcite dans un vailleaude terre verniflee, 
J ai detach^ la matiere qui eft reftee au 
fond de ce vaifleau j gc apres Tavoir 
pilee dans un mortier * je I'ai niife dans 
le feu fous une moufle , ^fin de bruler 
par ce mo)ren la colle & les parties 
huileufes qui , fe trouvant dans la ma* 
tiere , auroient pu empecher le mercure 
de s'attacher a Tor. Lorfque j'ai vu I4 
matiejre rouge , & que j*ai cru quil ne 
reftoit plus rien a bruler 9 je Tai retiree 
du feu; & etant encore alTez chaude 
pour avoir de la pein^ a y fouflfrir le 
doigt, je lai mife dans un mortier de 
porceUine ^ dans lequel 11 y avoit une 
demi-Uvre de mercure bien pur. J'aitri- 
ture le tout enfemble avec le pilon pen^ 
dant une heure; apres quoi j ai verf^ tres- 
3eu deau fraiche deflus , & j'ai continue 
a trituration pendant plufieurs heures. 
Lorfque j'ai cru que le mercure avoit 
pu fe charger de Tor , j'ai verfe fur le 
tout beaucoup d'eau fraiche pour bien 
laver le mercure , qu,e j'ai pafle enfuite 
par la peau de chamois , dans laquelld 
j'ai trouve 2 { gros 14 grains d'or & 
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de tnercure ; & apres avoir fait eva- 
porer le mercure , il eft refte demi-gros 
1 5 grains de chaiqc d'or qui dans Teilai ^ 
s'eft trouv^ perdre ^ a la fonte , & 
^ au depart , ce qui donne cette chaux 
a or a 23 carats. 

Voyant que cette operation reuffif- 
foit , je I'ai recommenceedansledeilein 
de favoir le profit fur lequel on pouvoit 
compter. Pour cet eflfet j'ai travaille 
pendant deux heures, & la poudre fi^chee 
aprb I'evaporation de Teau , a pefe 4 
gros. 

La meme poudre , apre.i avoir et^ 
r^verberee fous la moufle dans le feu , 
a pefe 2 gros 34 grains. 

Apres la tritutation , il eft refte dans 
la peau de chamois y 6 grains d'or amal- 
game avec le mercure. 

Apr^s Tevaporation da mercure , il 
eft refte 1 6 grains de chaux d'or , qui 
s eft trouvee , comme la precedente , i 
2'^ carats. 

II refulte de cette operation^ que cha- 
que grain de cet or valant trois fols, 
un ouvrier pent tirer parheure pour 24 
fols d'or de deffus le bois dore- Je fens 
blen qu il faut ajouter a ce temps celui 

Vij 
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qui eft neqellaire pour txiturer le lne^ 
^ur^ avec la pouffiere , jufqu a ce que 
ramalg^me.del'or foit tout-a-fait fprm^, 
& j'y jai employe fix heures^; mais oa 
doit confiderer qu il ne faut egalement 
que 6 heures pour amalgamer 3 o livres 
de la iQeme matiere dans les moulins qiu 
ibnt deftines ^ cet ufage ; ainfi le temps 
de 4 aiBalgame d^s /deu^c gros & denii 
doit etre ^pmpte pour peu xhofs. 

On pqut faire le meme raifannement 
fur le temps n&eflaire pour faire eva- 
porer le mercure , jpuifque dans un^ 
heur^ op pn pe\it faire ^vaporer cent 
livres. 

II eft queitioQ d'examiner les ftais ; 
iceu;^ dp mercure font tr^s-peu de chofe, 
puifque celui qui a pafle par la peau 
de chamois , & celui que Ton a retire 
de Tamalgame de Tor en diftillant dans 
une co/nvie , peuvent fervir , fans pref- 
que aucundechet^ commp auparavaot^ 
a former un nouvel amalgame. 

Le^ frais font done prefqu enti^re* 
ment borxies ^u feu qui eft neceflaire j^ 
{aire chauffer TeaU & 1^ faire ^vaporer^ 
par pour le feu nqceflaire a la diftil- 
l^tion du tnercMte ^ ii eft impprtfint de 
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remarqiuer qu'il doit ctre tres - petit , 
afin qjue Tor ne rougifle pas tout-a- fait ^ 
ce qui fuffit pour en chafler le mer--. 
cure. 

On a trouve que F oiv tiroit par heur^ 
pour vingt-quatre fols d'or ;. en pre-' 
nant quatre fols par heure pour le temps 
& les frais fufdits ^ il reftera par beure 
vingt fols tout frais faits. 

Un Doreur a eftime qu'it avoit fallu 
employer cinq livrets d'or pour doreif 
le bois que j-'ai dedore pendant dewfi 
heures. Chaque livret pefe depuis (f 
]ufqu a 8 grains ; en prenant au plus 
fort , cela fait 40 grains d'ojs qui ont 
ete employes. 

On a vu que j'en ai xetire 1 6 grains ; 
il s'en faut done 24 grains que je n'aie 
tout retire ; il eft vrai que par Tepreuve? 
que fen ai faite ^la pouffiere > dont j'ai 
tire les 1 6 grains d'or ^ en contenoit en- 
core un peu. 

Pour decouvrir done a quoi m*ent 
tenir , & favoir quelle quantite d'or 
il etoit poffible de tirer de cette opera^ 
tion 9. j-ai travaille de nouveau a cfedo-^ 
rer des morceaux de bois, en fuivant 
la mememethode que j'avois eniiployeer 

.Viii 
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La poudre que j'en ai tiree , apr^s avoir 
ete rougie au feu , a pefe 6 1 gros 1 7 
grains : je ne pouvois mieux m'adreffer 
pour travailler a tirer exaftement tout 
for qui ctoit contenu dans cette pou- 
dre , qu a M. Roueile qui a bien voulu 
s'en charger fc dont je vais rapporter 
le procede tel qu^il a eu la bonte de 
Texecuter. 

Pour cet effet , il a commence a par- 
taget la poudre en deux parties ^ga- 
les 9 & fur 5 gros 26 grains & demi 
qui faifoient la moitie de toute la poudre^ 
il a employ^ 4 onces de litharge , & 
Taddition d'une demi-once de plomb* 
L'ecuelle a malheureufement cafl^ dans 
Foperation ; & s'^tant fait une perte ^ 
il n a pu retirer les 27 grains d'or de 
cette moitie de poudre. 

M. Roueile a done recommence To-r 
perationfurles 3 gros 26 grains & demi 
de poudre qui rettoient ; mais comme 
il avoit remarque que les matieres qui 
avoient pu fe detacher de Tai&ette de 
la dorure retardoient la vitrification, 
il a pris le parti , pour s'en debarraffer , 
de verfer deflus 3 onces de vinaigre^ 
diftille } il s'eft £ut une efifervefcence 
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afle2 vive , & apr^s une digeftion de 
deux heures , & avoir ddcant^ la liqueux 
qui furnageoit , il a remis encore a deux 
reprifes la meme quantity de vinaigre 
diftille. II a trouve que la poudre qui 
reftoit , apres avoir lere ftch^e , pefoic 
s, -^ gros 6 grains ; il s'etoit done dif- 
fout I demi-gros 20 graitis de faffiette 
de la dorure. 

Sur les 2 ^ gros 6 grains reftant , 
M. Rouelle a mis 4 f onces de lithafge , 
& une demi^once de plomb d^ns le 
fond du creufet , en obfervant de fdacer 
le melange par deflbs le plomb. II a 
mis le creufet dans la boete de la forge y 
& la fait chauflfer pen i peu en aug- 
loentant jufqu'au feu de fufion. Apr^s 
avoir tenu le melange tlans une (ante 
parfdte pendant ] 2 a i y nnnutes ; & 
le creufet ayant et^ refroidi & caffe, 
3 s'eft trouve un culot de plomb du 
poids de 12 gros, 

Ce culot de p!omb a 4x6 mis fur 
une ecuelle a vitrifier ^u fouineau de 
coupelle , il s'eft trouv^ environ une 
once de plomb vitrifi€. L'&uelle rrffroi- 
die & caflee , le culot de plomb reftant 
a pefe 4 7 gros ; & aptb que ce cur* 

Viv 
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lot a ete pafTe a la coupelle , il eft refte 
un bouton d'or du poids de 32 grains* 
On con^oit aifement que Taugmenta- 
tion de 5: grains qui fe trouvent dans 
cette feconde operation , vient de ce 
qu il nV a pas eu de perte. 

M. Roueile ay ant > par ce procede , 
exaftement tire tout Tor qui fe trou- 
voit contenu dans la poudre qui pe- 
foit avant I'op^ration 3 gros 26 grains 

6 demi ; on pent en conclure a peu 
pres celui qui eft refte dans la pou- 
dre que j'ai travaillee avec le mercure » 
qui pefoit 2 gros 34. grains apres avoir 
ete rougie au feu , & dont j ai tire 1 6 
grains d'or. En fuppofant. done que 
cette poudre contenoit une quantite d or 
proportionnee a celle fur laquelle M, 
tlouelle a travaille , on trouvera qu'ell^ 
contenoit 23 grdns & demi d'or au 
lieu de 16 > & qa'il en eft demeure 

7 grains & demi dans la poudre qui 
eft reftee apres la trituration avec. le 
mercure* 

En fuivant le calcul que j'ai fait fur * 
tela , on voit que dans le cas ou Tola 
cut tire tout Tor contenu dans cette 
poudre » un ouvrier auroit ^ aa lieu de 
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Vingt-quatre fols ^ gagne trente-cinq 
fols par heure , & en mettant cinq 
fbis pour les frais , on trouvera trente 
fols par heu^re pour le gain de Touvrier; 
la quantite d'or qui avoit etc em^- 
ployee a cette occafion , ayant ete 
( comme on Ta vu ) eftimee a 40 grains , 
on voit quil eft poffible de retirer 
plus de la moitie de Tor qui avoit ete 
originairement employe. 

II eft a propos de remaquer que par 
}e procede dont M. Rouelle s'eft fervi , 
il a veritablement tire 32. grains d'or , 
valant quatre livres feize fols ', mais 
les frais de Toperation ayant monte 
a trois livres douze fols , il ne reftoic 
que vingt - quatre fols pour payer la 
peine des ouvriers ; ce qui ne feroit 
pas fuffifant > quoique dans un travail 
luivi & en grand par la vitrification , 
les fiais puflent etre moindresr II vaut 
beaucoup mieux fe fervir de la me- 
thode que j*ai employee en triturant 
avec le mercure la poudre qui contient 
Tor , ce qui produit un gain raifon- 
nable , fur-tout en fe fervant des mou- 
lins dont les gens charges du depart a 
k Monnoie ont coutume de faire ufage^ 



24^ MiMOlTilEi 

pour retirer Tor qui s'eft infinue dans 
les creufets , au lieu que )e n ai fait 
mon operation que dans un mortier de 
porceldine avec un pilon de la m6me 
matiere. Je penfe auffi qu il feroit utile 
d'ajouter a la matiere a triturer une 
certaine portion de fable bien lave , 
qui aideroit au mercure a mieux pe- 
netrer la poudre qui par la grande 
fineffe dont elle eft , ne hii donne pas 
facilement entree : il refteroit ^ favoir 
la quantity de mercure que Ton doit 
employer. Cramer , dans fa Docimafie ^ 
la fixe a quatre fois le poids de la ma- 
tiere ^ triturer. On pourroit par cette 
methode retirer , a peu de chofe pr^s , 
tout Tor contenu dans Ja poudre : je 
n'ofe pas dire qu on le retireroit en 
eijtier , parce que m'etant fait donnejr 
la matiere qui , apr^ avoir et^ trituree ,, 
xeftoit rebutee & abandonnee par les 
gens de la Monnoie , comme ne con- 
tenant, plus d'or, fai trouv^ par une ma- 
nipulation qui m'eft particuliere , qu'elle 
en contenoit encore, quoiquen tres- 
petite quantity. 
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REMARQUES 

Sur le Verre blanc des Glaces ou 

des Mirms. 

-I ^ E verre fe fait ayec des matieres 
de la nature du quartz ou de Tagate ^ 
telles que des pierres a fiifil , du fable , 
&c ; ces matieres qu on appelle vitri'- 
Jiables , font feu avec le briquet , & 
ne font point attaquables par les aci- 
des ; on mele ces matieres avec des 
fels qu'on appelle fondants , & le tout 
expof^ a un feu violent , occafionne 
la vitrification. 

On pent aufli faire du verre avec 
des matieres qui font attaquables pair 
les acides , & quon nomme cakaires, 
comme la craie , la chaux , &c. en les 
melant avec une quantity fuffifante de 
fondant , & en Jes expofant au feu. 

Si Ton n'a point mis aflez de fon- 
dant pour operer la vitrification parfaite 
dans le procdd^ du verre fait avec le^ 
matieres vitrifiables , & dans celui dii 
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verre fait avec les matieres calcaires^ 
les r^fultats feront difFerents , en ce que 
celui des matieres vitrifiables fera opa- 
que & friable ; & celui des matieres 
calcaires fera opaque , mais compa&e 
& Ue. 

II eft done a propos de faire entrCf 
dans la compoHtion du verre un peu 
de matieres calcaires pour lul donner 
plus de liaifon , & le rendre plus com- 
pa&e. 

L'6n a pretendu que les matieres 
calcaires qu& Ton faifoit entrer dans 
fa compofition , blanchiffoient le verre ; 
H eft vrai que les terres calcaires co- 
lorees blanchiffent au feu : ce que ne 
font pas les terres vitrifiables. II fau- 
droit done conclure dela que les ma- 
tieres calcaires rendent volatils les me- 
taux qui les colorent r & contcibuent 
par~la a en. delivcer aufli les matieres 
vitrifiables. 

II eft certaia que les matieres calcai- 
res mifes dans k compofition du verre 
en trop grande quantite, le rendent opa- 
que & d'uu blanc laiteux ; Ton peut 
done en conclure que fi' elles n'avoienc 
pas ^te mifes en trop grande quamite. 
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& qu eites fuiTent entrees en vitrification 
parfaite , eiles euflenc produit ua verre 
blanc. 

Si I'on pouvoit etre aflur^ de bannir 
enti^jiement les matieres metalliques 9 & 
fur-tout les parties ferrugineufes de$ 
fubftances qui entarent dans la compofl- 
tion du -verre , il eft tres-sur que Ton 
auroit un verre abfolument blanc ; mais 
outre la difficulte prefque infurmonta- 
ble de parvenir a ce point, le verre 
de cette blancheur n'auroit - il pas Id 
coup d'oeil d'un gla9on , & reflechiroit- 
il auffi bien les dbjets que nos glaces 9 
lorfqu on Tauroit mis auteint d'un cote ? 
Il y a bien de Tapparence que noh ^ 
puifqu une fur&ce opaque & blanche 
bien polie , ne rend pas les objets avec 
la meme verit^ qu iine furface opaque: 
& noire de la m6me nature , & ^ qui 
Ton a donn^ le meme poli. L fera aife 
de s'en convaincre par deux planches^ 
dont une fera vernie en blanc , & I'au- 
tre en noire. Une furface d'argent blan* 
chie par des orfevres , ne reprefente 
point les objets qu on lui prelente , & 
cette meme lurface les ireprefente lorf* 
.que les orfevies Font brunie. Une glace 
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deriiere laquelle on a colle un cartod 
blanc 9 rend confufement ies objecs^ 
au lieu que la meme glace derriere la* 
quelle on aura colle un carton noir « 
lies rendra tr^-diftin&ement. On met 
au fond de la monture des diamants 
une couleur noire pour Ies &ire paroitre 
plus beaux, Voici la gradation fuivant la^ 
quelle Ies couleurs derriere une glace i 
font paroitre Ies objets plus diftindfcs : le 
blanc , le jaune » le rouge » le bleu , le 
verd , le noir. 

Une compofition dont on auroit exaC" 
tement degage toutes Ies matieres me- 
t^ques » donneroit un verre qui ne 
communiqueroit aucunes couleurs au 
teint que Ton mettroit derriere. La re- 
prefentation de Tobjet ie feroit done 
dans cette glace uniquement fur le teint 
qui eft derriere , dont la blancheur em- 
pecheroit que Tobjet ne parut bien 
termine , comme on vient de le voir ; , 
il faut done conclure qu il eft abfolu- 
ment n^ceflaire de former dans Ies gla-^ 
ces un noir tranfparent qui tempere 
la blancheur du teint » & qui rende J 
par ce moyen Ies objets plus diftinds. 
Tons Ies jouailliers connoiflent cette 
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pratique faiiis en favoir les raifons 9 lorf* 
qu ils difent qu une pierre tranfparente 
ne prend pas bien la feuille qvHils metteni 
deffous 9 ou lorfqu ils doniient un cou^ 
leur a cette feuille. 

II paroitroit done d*aptes ces prin-* 
cipes qu il feroit inutile de prendre tant 
de peine a purger les compofitions dont 
on fait les glaces , des matieres metallic 
ques qui donnent de la couleur au verre ; 
mais que tout Tart doit consider a faire 
enforte que le bleu , le rouge & le jaune 
entrent dans la compofition de ce verre 
dans des dofes qui puiflent y former 
le noir, qui etant une definition de 
couleurs , n'y en laifle appercevoir au- 
cune , & temperant en meme - temps 
la blancheur du teint » laifle appercer 
voir (Uflin^lement les objets. 

II faut done commencer par eflayer 
quelle efl la couleur du verre dont on veut 
j&ire les glaces, S'il arrive ( ce qui efl 
tr^s-rare & tr^s-difficile ) que le verre 
(bit parfaitement blanc » & qu il n ait 
^ucune couleur , il faudra mettre dans la 
compodition de Cje . verre du bleu , du 
^ouge & du jaune dans, la proportion 
que ron donne a ces trois couleurs ^ 
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pour Gompofer la plus belle couleur noire 
dans la peinture en email ; cette pro* 
portion eft 3 parties de bleu, 3 parties 
de rouge & 2 pardes de jaune. 

Si le verre, dont on veut faire les 
glaces ) Ce trouve jaune » il faudra , en 
eftimant le jaune comme 2 parties , met- 
tre dans la compofition 3 parties de 
bleu & J parties de rouge. 

Si Tedai du verre fe trouve bleu ; 
en eftimant ce bleu comme 3 parties ^ 
il faudra mettre dans la compofition 3 
parties de rouge & 2 parties de jaune. 

Si Teflai du verre le trouve rouge f 
en eftimant le rouge comme 3 parties ; 
il faudra mettre dans ia componrion 
5 parties de bleu & 2 parties de jaune. 

Si le verre d'eflai eft verd , • cette 
couleur etant compofee de jaune '& de 
bleu, il faudra voir laquelle de ces deux 
couleurs domine le plus dans la couleur 
verte du verre , pour en ajouter un peu 
de ceUe qui y eft en moindre quan- 
tite , de fa9on qu il fe trouve toujours^ 
dans la compofition 3 parties de bleu i 
3 parties de rouge & 2 parties de jaune. 

Si le verre d'effai eft pourpre , cette 
couleur etant compofee de bl^u & de 

rouge , 
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rougjB , on verra laquelle de ces deux 
couleurs y domine pour en ajouter de 
Fautre avec du jaune , de fa9on qu il 
fe trouve toujours 3 parties de bleu ^ 
3 parties de rouge & 2 parties de jaune. 

Dans les calculs que Ton vient de 
laire , on a pris le nombre 8 pour ua 
entier , parce que Ton met ordinaire^ 
jnent 8 onces de manganese fur 100 
livres de compofition. On a coutume 
de mettre du bleu d'email dans la com- 
pofition des glaces, parce que ce bleu 
le joignant a la couleur verte qui eft deja 
dans le verre , y forme un yerd plus 
noir qjie celui qui y etoit ,. & que plus 
on approche de former du noir dans 
le verre , moins ce verre paroit avoir 
de couleur , & rend les objets plus diftinc- 
tement. Mais par ce moyen on ne de« 
truit jamais ablblument la couleur vert«, 
& le verre en- conferve toujours una 
teinte. D ailleurs , on a vu que fe verd 
noir ' mis fbus une glace , reuffiflbit 
mieux apr^ le noir , a reflecEir diftinc- 
tement les objets. i 

Cette theorie paroit confirmee par 
Teffet que produit la manganefe qup 
les veftiers font entrer dans la com* 

^artk If. X 
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pofition des verres qu'ils veulent deC- 
vrer des couleurs qui s'y trouvent. 
Lorfque ia manganefe eft mife dans la 
compofition du verre en trop grands 
quantite , elle y produit une couleur 
pourpre ; mais la couleur pourpre elt 
un melange du rouge & du bleu ; c eft 
done du rouge & du bleu que Ton met 
dans le verre , en y m^ttant de la man- 
ganefe ; ce bleu & ce rouge fe me- 
lant avec le jaune qui etpit deja dans 
le verre , y occafionnent un noir, c eft* 
a-dire , une deftrudion de couleurs. 

En fuhrant les principes que Ton a 
pofe ci-deflus , on voit que la manga- 
nefe ne pent pleinement detruire la 
couleur du verre que dans le cas ou 
il feroit d'un verd jaunatre ou Cmple- 
ment jaune > d'aitteurs ^ la manganefe 
eft volatile , s'il eft vrai „ comme M» 
Dantic dit dan^ (on Memoire > p. 37> 
jwe la couleur verte reparoiffoit dans 
h verre aujjl^dt que la couleur rouge 
de la manganefe avoit hi dijjipie (par 
le feu) > & quHl n'ayoit janiais vu que 
le verre yedt rien gagwe.Rien neprouve 
trneux la prefente Th^orie que^cette 
lemarque ae M» Dantic > par laquefio 
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on voit que la manganefe ne detruit 
pas la couleur qui ett dans le verre, 
mais ne fait que la mafquer , en y pro- 
duifant le noir , au moyen du melange 
des 3 couleuTS ; on ne doit pas etre 
furpris que la mahgancfe ne foit pas 
adoptee par tous les verriers , puifqu ap- 
pliquee fur I'email , elle y ijgit une cour 
leur tr^s-vilaine & tres-graveleiife. 

Le mente M.Dantic a ^prouv6 Tutilite 
d'infinuer la couleur rouge dans le 
verre , puifqu'il dit , p^ 40 de fon M6- 
inoire , que Vonpout/oit blanchir le verre ^ 
Ji , au lieu de mangantfe, on metioit dam 
la comf option , du verre pile tris-^rouge, 
II jparoit qu il en a fait Tepreuve , mais 
qu il n'en a pas connu la raifbn , puif- 
qu il ne Ta pas aflign^e. • 

Le m8me Auteur , p. 37 du mem^ 
Memoire , a dit , quHl lui pdroijfoii na* 
turel de penfer que la combinaifon def 
trois couteurs Jimples , bliue , rouge & 
jaune produifoit le blaitc dans le verre^ 
Il auroit vu le principe , t"il avoit dit 
que c etoit parce quelle y produifoit 
le noir. 

La preuve que M. Dantic ne com 
ttotflbit pas le veritable principe , ii 
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trouve dans un Memoire impriine quH 
a fait centre les affocies de la ma- 
nufadure des glaces de S. Gobain , 
dans iequel il s'ecrie a I'injuftice , p. 6^ « 
fur ce qu on blamoit les glaces de fa 
compofition de ce qu elles etoient trop 
traniparentes & trc^ blanches. U eft 
aifd de voir, fuivant les principes que 
Ton a etaBlis , que ces glaces de- 
voient avoir le defaut de moins biea 
prendre le teint » & de rendre par cotv- 
iequent les ob^ets moins diftin&ement ; 
& que la plainte des Affocies etoit fonr 
dee fans qu ils en puffent apporter d'ai^ 
tre raifon que Tepreuve cie Ja chofe* 
On voit que Ton auroit remedie a ce 
defaut , en faifant entrer dans cette 
compo/ition les trois couieurs , du bleu , 
du rouge & du jaune qui , fans y ajouter 
de couleur , auroient donne au verre 
ce qui lui manquoit pour biem prendre 
le teint 9 & pour reprefenter duHn&e^ 
ment les^ objets. 

II n'eft pas difficile de voir que les 
glaces de Venife font beaucoup plus 
noires que les notres , & cette couleur 
ne leur pouvant venir que par la com- 
binaifon du bleu , du rouge & du la^aG,^ 
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il faut examiner fi repaifleur qu'elles 
out de plus que les notres , eft neceflaire 
a leur perfeftion ; & comme on fera 
iiiaitre,par la differente combinaifon des 
3; couleurs, de donner au verre la teinte- 
de noir qu'on voudra , il ikut chercher 
ceDe qui fera la plus avantageufe , pro- 
portion gardee a repaifleur de la. glacer 
Une glace derriere laquelle oa a mis 
du blanc , reprefente les objets confu- 
fement ,, parce que les rayons du blanc , 
qui font en grande quamite , fe melanc 
avec ceux de Tobjet qui eft reprefente 
dans la glace , font mie confimon dans 
Toeil pareille a celle qitii y feroit occa?- 
ilonnee ^ fi Ton regardoit un portrait 
fur lequel on auroit mis un nuage blanc* 
Il en doit etre de meme de toutes les 
QUtres couleurs que Ton pourroit mettre 
derriere une glace« Moins elles appro - 
cheront du blanc ,. & moins elles refle- 
chiront de rayons qui , en fe melant 
dans Toeil avec ceux de refledioa que 
Tobjet y renvoie, puiflent occafionner 
, de la confufion dans la reprefentation 
de cet ob jet ; on pent done conclure 
que de toutes les couleurs » le noir etant 
celle qui renvoie le moms de rayons 
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qui Im foient propres , cette coufeur 
ne porte point de confofion parmi les 
fes rayons de Tobjet qui font reff^chis 
dans Toril ; & par confequent que lob- 
jet doit ctre vu dans cette glace avec 
la plus grande verite & la pdus grandd 
precifion. 

Les' couleurs qui peuvent fe trouver 
dans l^interieur des glaces » fe iai/ant 
fentir fur la roatiere opaque qui eft 
derriere , il paroit tout naturel de leur 
appliquer les memes raifonnements que 
Ton vient de faire. 

En un mot y les rayons de Tobjet 
qu on pr^fente a h glace ne font que 
refl^clus , au lieu que ceux de la cou- 
teur ou de la matiere opaque que Ton 
met derriere , font direds. On ne faurott 
done avoir trop d'attention a febe eti- 
forte que les rayons direds foient nuls > 
pour ne point (aire de tort aux rayons 
r^flechis de I'image qui fe peint dan$ 
fceil. 

Dans les miroirs anciens que Yon 
garde dans les cabinets par curiofit^ ^ 
k verre dont ils font faits eft enduit 
de noir par derriere » parce que ToiW 
n'avoit pas encore trouve fe fearer dy 
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appliquer le vif argent & Tetain, 

D'apr^s ces principes , pour avoir de 
belles glaces , & qui prenneift bien le 
teint , il faut faire une compofition a. 
I'prdinaire , fans y mettre tvi manganefe 
ni bleu d'email ; & lorfque cette com- 
pofition fera bien fritt^e , bien melee 
& prete a mettre dans les pots , i( faut 
en detacher a livres ou plus , pout 
mettre au four dans un creufet. II faut 
tacher de donner a ce verre le meme 
afiinage que Ton donne a celui des 
grands pots 9 tirer enfiute des lames 
de ce verre , ou le couler pour en bieft 
examiner la couleur : il feroit meme 
mieux qu on le coulSt en hii donnant 
Tepaifleur dont on a coutume de faire 
les glaces ; on verra mieux par4«k quelle 
fera fa couleur. On gardera ce verre 
d'eflai ; on prendra une pareille quanr 
tit^ de fritte \ laquelle on ajoutera une 
certaine quantite de bleu , ou de rouge, 
ou de jaune, ou des trois couleurs bleu y 
jaune & rouge , fuivant les couleurs 
que Ton aura remarquees dans le pre- 
mier vene d'eflai , & les principes que 
Ton a vus ci-deflus , afki d'occafionner 
la coulftur noire dans le verre ^ le tout 
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dans Ja proportion 4e 8 onces iur lOCf | 
livres de compofition- On fera afiiner 
ce verre comme I'on a fait le premier , 
& on le coulera de la meme epaifleur* 
On eomparera le fecond verre d'eflai , 
aii premier, & s'il aeft pas de la cou- 
leur que Ton defire, on. verra fecilement 
dans quelle dofe des trois couleurs on 
aura manque % on la re&ifiera. dans ua 
troifieme eflai ,, jufqu'a ce que Pon foit 
parvenu a donner aa verre d'effai le 
point de la couleur que Ton fouhaite y. 
& on fera le meme melange & dans les 
jHiemes proportions que dans la fcitte qui 
doit faire Toperation en grand. 

S'il arriyoitque les couleurs que Ton 
a melees- dans la fritte pour faire les 
eilais en petit ^ ne produififlent pas Ife 
meme- effet dans Vamnage de verre en 
grand , on pourroit avec la couleur rouge 
,£aire un verre rouge ;. de meme avec 
la couleur jaune fmre. un vei>re jaune ; 
mettre ces verjres en poudre tr^s-fine 
ieparement ; & en< les combinant fui- 
vant les prineipes que Von a indiques » 
avec le bleu aemmly qui a*eft quun 
vemre bleu mis en poudre , chercher a 
<detruire toute couleur dans le. v^erre. ,. 

ea 
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cn y produifant le noir tranfparent. 

, II y a des corps tranfparents de toutes 
les couleurs ; il y a done des corps 
tranfparents blancs & noirs. Mais un 
corps tranfparent ne feroit pas vifible 
s'il ne reflechiflbit quelques rayons ; on 
pourroit done eonclure que les parties 
des corps tranfparents blanes qui refle- 
chiflent la lumiere » produifent le meme 
eiFec que les parties des corps opaques 
blanes , & que les parties des corps 
tranfparents noirs qui reflechiffent la 
lumiere , font le meme efiet que les 
parties des corps opaques noirs. Or les 
corps opaques noirs refleehiflent moins 
de lumiere que les corps opaques blancs; 
done les corps tranfparents noirs re- 
flechifredt moins de lumiere que les 
corps tranfparents blancs ; done en fup- 
poiant le corps tranfparent blane d'une 
matiere hoinogene a celle d'un corps 
tranfparent noir y il pafle plus de rayons 
de lumiere au travers du premier qu'au 
travers du fecond ; il taudroit done 
en eonclure que les verres de lunet- 
tes d'un verre tranfparent noir feroient 
preferables a ceux d'un verre tranf-; 
parent blanci 
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Ce n'eft point la furface de la glace 
qui reflechit Tobjet qui y eft reprefente; 
cette reflexion fe fait fur le teint qui 
eft derriere la glace ; mais on convien- 
dra en meme'temps que ramalgame d'e- 
tain & de vif - argent qui forment le ■ 
teint , tirant fur le blanc , c'eft fur une 
furface blanche que fe fait la reflexion 
qui reprefente I'objet ; or , on a vu 
ci-defliis que c'eft la furface blanche 
qui reprelente I'objet moins diftinfte- 
ment ; parce qu il faut diftinguer deux 
efpeces de rayons } ceux qui font pro- 
pres a la furface , & qui font qu'elle 
eft blanche , & ceux qui partant de 
I'objet qij' on lui prefente , vont y pein- 
dre cet objet ; c'eft le melange de ces 
deux efpeces de rayons qui fait la con- 
fufion dans Toeil , & Vempeche de voir 
I'objet bien diftinftement. 

Imaginons prefentement une glace 
pofee fur cette furface blanche fur lar 
quelle fe fait la reflexion de I'objet , 
c'eft-a-dire , une glace au teint; fi cette 
glace a une couleur' par elle - meme , 
elle la communiquera au teint, qui fera 
alprs une furface d'un blanc jaunatre, 
C la glace eft jaune ; d'un bleu verdJ- 
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tre , fi la glace eft verte ; d'un blanc 
bleu-itre , fi la glace eft bleue. 

II vous fera aife , 'en partaut de ces 

prihcipes , de favoir quelle eft la cou- 

leur de la glace la plus avantageufe 

pour reprefenter Tobjet avec la plus 

grande nettete : pour cela vous n avez 

qu'a prendre des papiers vernis de difFe- 

rentes couleurs , comme jaunes , rouges , 

verds ou bleus , & en les mettant al- 

ternativement derriere le meme mor- 

/ ceau de glace , il fera facile de voir 

que les papiers qui approchenc le plus 

de la couleur foncee , etant ceux qui 

reprefentent Tobjet le plus diftinde- 

ment , vous devez en conclure que la 

couleur de votre glace qui foncera le 

plus la furface blanche , qui eft le teint , 

fera la meilleure ; c'eft ce qui fait que 

le bleu d'email qu on met dans les glaces, 

y formant un verd noir , eft le meil- 

leur jufqu a prefent. 
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Sur h Jaune de Naples f 



OUT le monde convlent que le 
]aune de Naples eft une eQ)ece de pierre 
jaune quon tire de la terre aux envi" 
rons de Naples. Cette pierre , dont il 
y a des eipeces d'l^n j^une plus ou 
moins fonc^ , eft tres - poreuie ^ ae 
paroit compofee que des grains d'une 
^fpece de fable jaune, mediocrement 
lies les uns aux aut^res > puifqu on les 
^crafe facilement ave$: le piJon. Cette 
niatiere ne change point de couleur ail 
ieu , & n eft fufceptible d'etre diflbute 
dans aucun des acides. Le pays d'ou 
^lle vient , fait aifement foup^oqnet 
qu elle doit etre la production d'un vpl^ 
can. Le P. M4ria , dans la defcription 
qu'il a dondee des matieres produi-* 
tes par le Vefuve , chap. J > p. P4 i 
jBc fuiv. parle d une matiere que Ton 
tire de TiDterieur du Vefuve qu il ap- 
pelle il folfo frujlato ( wn foufre yfe om 



fSpuife ) qui a beaucoup de rapport 
avec le jaune de Naples. Sulvant le 
meme Auteur , routes les pierres for- 
ties des volcans font ipongieufes , & 
la lave meme perd de Ton poids par le 
temps ; on peut d'autant mieux croire 
qu& le jaune de Naples eft une produc-* 
tion de cette nature que les lels que 
Ton trouve fur les laves , prennent la 
couleur jaune au feu; & les volcans 
€tant tr^s-abondants en fer , on peut 
xegarder le jaune de Naples comma 
un fafran de mars , travaille dabord 
par im volcan , & perfedionn^ dans 
fa couleur jaune par le fejour qu'il a 
fait dans Ta terre^ ou comme des ma- 
tieres ferrugineufe^ a demi - vitrifiees 
par la chaleur du volcan , & dqnt la 
.vitrification imparfaite s'eft enfuite d6- 
compofee par le fejour que ces ma« 
tieres ont fait dans la terre. 

Ces pierres ne contiennent aucun 
foufre , puifqu elles n en donnent aucune 
odeur lotfqu on les expofe au feu ; la 
quantite de petits trous dont ces pierres 
font remplies , & la facilite avec laquelle 
on les pulv^rife , font des marques cer* 
taines ae la perte qu elles ont faites de$. 

Yii) 
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inatieres qui les rendoient plus com* 
pa&es, ou qui leur donnoient de la 
liaiibn. II eft certain que la pierre fria* 
ble dans laquetle le jaune de Naples 
fe trouve y femble annoncer une decom-^ 
poiition. 

M. Pott pretend que le jaune de 
Naples contient quelques portions de 
chaux d'etain. Cependant on ne peut 
en retirejT la moindre partie de ce me* 
tal. Cette fubftance a la propiiete de 
blanchir le verre beaucoup mieux que 
la mangan^fe , & de lui 6ter parfaite* 
ment fa verdeur ; il faut pour cela meler 
une partie de jaune de Naples fur cent 
parties de fritte. 

Au premier coup d'ceil on feroit tentrf 
de croire que cette experience prouve 
que le jaune de Naples ne contient point 
de fer ; cependant fi Ton reduit cette fub- 
ftance en poudre 9 . en verfant defliis 
un peu d eiprit de vitriol , & en mettant 
le tout a digerer /ur descendres chau- 
des ; fi Ton filtre la diflblution apr^s 
Tavoir etendue d'eau , en y verfant 
goutte a goutte un peu d' alkali fulfurey 
on voit fe precipiter un trcs-beau bleu 
de Pruffe, qui eft un figne indubitable 
de la prefence du fer. 
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L'ochre d'ltalie, qui eft d'un tr^ 
beau i^une , devient d'un tr^s - beau 
rouee par la calcination ; quand cette 
iubmnce a cette couleur , ii on la tri- 
ture avec le double de Ton poids de 
iel marin , & qu'on expofe le melange 
qui eft louge au grand feu dans une 
capfule , le fer fe r^vivifie fous la forme 
de petits globules , & la teixe teft< 
d'un jauoe p^e. 
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OBSERVATIONS 
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Sur la Manganefe. 



I Ton jprend un verre tr^s-blanc & 
tr^s-tran/parent » dans la compofition 
duquel la manganefe /bit entree i qu'on 
pile ce verre dans un mortier d'agate 
ave un pilon de meme matiere ; qu on 
tamife ce verre bien fin ; qu on y mele 
enfuite du nitre en poudre , & qu'a- 
pr^s avoir bien triture le melange » on 
i expofe dans un creufec fimplement con- 
vert, dc peur que les cnarbons ny 
tombent^ qu'on faUe un bon feu de 
charbon autour de ce creufet ; on verra 
cette compofition , a mefure qu elle fe 
fondra , devenir d'un rouge obfcur , & 
ce rouge s'edaircira & deviendra plus 
tranfparent ^ a mefure que le feu fera 
continue plus long-temps ; & meme (i 
Ton tient la compofition fous le four 
d une fayancerie pendant la cuiilbn de 
la fayance , cette cMeur rouge fe trou^ 
vera toiit-a-&it diffip^e. 
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Si Ton fait la meme operation que 
d^defliis fur vn morceau de verre blanc > 
^Ds la compofition duquel la manga- 
Tihfe ne foit point entree , le vcrre 
fe fondra & ne prendra aucune cou- 
leur rouge ; on ne peut done pas dire 
que la manganefe avoit blanchi ce 
verre , parce qu'en s'evaporant elle 
avoit emporte les parties qui coloroient 
ce verre. Cette experience a deja etc 
&ite par Chriftophe Grummet , dont 
la difiertation fe trouve dans la tra- 
du&ion Fran9oife de Van de la ver- 
rerie de Kunckel , p. $$2. 

On voit aif($ment par cette exp^ 
nence , qui a €t€ repetee un grand nom- 
bre de fois , toujours avec le meme r^- 
fultat 9 que la manganefe n'avoit point 
rendu blanc le verre que Ton a employ^, 
en s'^vaporant & en emportant avec 
elle ce qui coloroit le verre , puifque 
la couleur rouge fe retrouve dans ce 
ce verre lorfqu'on le fond pour la fe- 
conde fois avec du nitre. 

D'un autre cote , il eft conftant par 
Texperience des verriers , que fi Ton 
tient trop long-temps en fufion un verre 
dans la compofition duquel la manga- 
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n^fe eft entree ; que ce verre qui au* 
roit ^t^ bleultre fans la mangan^Co 9 
reprend cette meme couleur aprb etre 
devenu blanc ; ce qui a tait dire 
encore aux verriers que le trop long 
feu avoit fait ^vaporer la mangan^fe. 
II feroit d dejirer £ejfayer un morceau 
de ce vern ^ b' de le fondre de nou^ 
peau ayec. du nitre , pour voir Ji dans 
cet itat le nitre lui donneroit une coU'* 
Uur rouge au commencement de la fonte 
lorfqiCon le remet en fujicn. 

Quoique tous les Auteurs aient pr^- 
tendu que la xnangan^fe contenoit da 
fer . M, Pott a donn^ une difTertation 
fur la mangan^fe , qu on trouve dans 
le troiiieme volume de la traduftion 
Fran9oife de fes (Ruvres , p« (23 , ^ 
la fin de laquelle il conclut que les 
anciens prijugds fur la nature jerrugi-^ 
neufe de ce mMral » font entierement 
detruits^ , 

Voici cependant une experience qui 
pourroit prouver le contraire ; on a 
mis de Tefprit de vitriol fur de la man- 
gan^fe en poudre ; on a laiff^ digerer 
le tout fur les cendres chaudes ; . on 
Ta ^cendu dans de Teau que Ton a 
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filtr^e; on a enfuite ver(6 dans cetre eau 
de Falkali fulfur^ goutce i goutte , & il 
s'eft prtfcipit^ un beau bleu de PrufTe 
en afTez grande quantity. 

On voit par cette experience que 
fi Ton pretend que c eft le fer qui fait 
ie bleu de PrufTe , on ne peut pas nier 
que la mangan^fe n'en contienne ; ce« 
pendant ce mineral ne donne point la 
couleur verte au verre , ce que fait 
le fer ; il paroit au contraire la d^truire , 
ou tout au moins la mafquer. 

Soient deux prifmes creux dont Tun 
foit rempli d'un liqueur rouge , & Tau- 
tre d une liqueur bleue : (I on les adapte 
Tun fur Tautre , les deux liqueurs pa- 
roitront noires , parce que le priune 
rouge n'admettant que les rayons rou- 
ges f ces rayons ne peuvent paiTer au 
travers du prifme bleu qui n'admet que 
les rayons bleus ; ces deux couleurs 
jointes enfemble ne doivent done for- 
mer' aucune couleur, & le tout doit 
paroltre noir. 

II fuflit done dans les corps tranf* 
parents , dont on veut ddtruire la cou- 
leur , d'interpofer en un corps un autre 
corps audi tranfparent i qui contienne 
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une des trcus couleurs prhnitives , dif-' 

ferenre de ceMe qu'on veuc d^tniire. 

Lorfqu'on met de la mangan^fe dans 
le verre , on i&troduit une couleur' 
rouge dans ie verre , 8e c'eft comme 
G Ton interpofoit k un corps txanfoa^ 
reot colore , un autre corps tranfea- 
rent diarg^ d'une couleur piimiuve 
rouge. Le mime raiioDoneffieilt 8 lieu 
i regard du jaune. 
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L E T T R E 

A M. ROUX, 

^^uteur du Journal de Medecine , 

Jur une nouvelle maniere de pr^^ 

parer ie faff an de mars. 
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ONSIEUR, 



Les differentes operations que f ai eu 
occafion de feire fur le fer , en uavail- 
lant a un petit ouvrage fur les couleurs 
de la peinture en email, que fefpere 
dpnner bientot au public , m'ont fait 
decoifVjrir vine m^thode tres - fimple & 
trifes-facile , poiyr preparer un fafran de 
mars noir, de la plus grande-divifibi- 
lite , & en pieme-temps tr^s-attirable 
par r^imant. On fait que le fafran de 
mars , connu fous le nom ^^(Bthiops mat'- 
tial 9 fait par la trituration de la limaille 
de fer dans I'eau ^ a la maniere de M« 
temery , eft qel^i que f on ^mploie , 
^vec le plus de fucc^s 9 d^ns la M^decine« 
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Celui que je propofe eft tout auffi 
attirable par raimant,& a pardeflus Tautre 
Tavantage d'etre dans un beaucoup plus 
grand etat de divifion : ajoutez a cela 
qu en fuivant exadement le precede de 
M. LemerVj il faut plufieurs mois pour 
preparer Ion cethiops martial ; mon 
fafran de mars peut fe faire en quatre 
heures » & par confequent doit etre 
beaucoup moins couteux. Je vous en— 
voie mon procede , que je foumets a 
vos lumieres pour en faire part au pu- 
blic , fi vous jugez qu il puilTe etre de 
quelque utilit^. 

P RO C £ D i. 

Pkenez du vitriol de mars bien cal- 
cine au rouge, ou du colcothar, qui 
tefulte de la diftillatioh de Thuile de 
vitriol ; ^dulcorez biert celle de ces fub- 
ftances que vous voudrez employer , 
en verfant deflus de I'eau tres- chaude > 
que vous decanterez d^s que le fafran 
de mars fe fera entierement precipite. 
Lorfque vous jugerez que les edulco- 
irations ont emporte tout ce qui reftoit 
de falin^ ce que vous reconnoitrez, pared 
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que Teau que vous decanterez , fera 
infipide ; enlevez Teau qui refte fur 
le fafran de mars , au moyen d'une 
meche de coton , & le faites fecher ; 
expofez-Ie enfuite dans un tet , fous 
une moufle du fourneau d'eflai , jufqu a 
ce qvLil foit devenu tr^s-rouge. 

Melez ce fafran de mars lorfqu'il fera 
refroidi , avec le double de fon poids 
de fel marin decrepit^ ; triturez long- 
temps le tout enfemble dans un mor- 
tier de fer , & Tentaflez enfuite dans 
un canon de fufil , qu il faut faire aju- 
fter expres, & boucher exaftement avec 
deux bouchons de fer ; bouchez votre 
canon avec ces bouchons ; appliquez de 
la terre a potier , ou du lut qui refifte 
au feu , fur les jointures de ces bou- 
chons , ou plut6t enveloppez-en toute 
Textremite du canon ; laiflez fecher 
le lut : & lorfqu il fera fee , creufez 
une place dans la cendre & le charbon 
allume de votre cheitiinee ; mettez-y ^e 
canon que vous recouvrirez de cendres 
& de charbons allumes ; au bout d'en- 
viron urie demi-heure , foulevez votre 
canon de ia^oa qu il fe trouve envi- 
xotmi de charbons de routes parts > coin 



tinuez a entretenir le feu. 9 & a tenir 
le canon bien convert de charbons ar- 
dents , pendant Tefpace de quatre heu- 
res ; retirez-le alors & le laifTez refroi- 
dir ; lorfque le canon fera froid , caflez 
le lut a coups de marteau ; & apr^ 
Tavoir debouche , faites-en fortir avec 
une petite verge de fer , le mars que 
vous trouverez par grumeaux noirs ; 
€crafez-le 9 8c le broyez dans un mor- 
tier de fer ; lorfqu il fera r^duit en pou- 
dre , mettez-le dans un vailfeau de verre 
ou de terre verniffee ; verfez pardeflus 
de Teau tres-chaude ; agitez Teau avec 
ime fpatule ^ & decantez-la tout de fuite 
dans un vafe beaucoup plus grand , en 
prenant garde de ne pas killer pafler ce 
qui s eft depof<5 au fond ; verfez de 
nouvelle eau chaude fur ce r6fidu ; de- 
cantez4a comme la premiere ; conti- 
nuez cette manceuvre jufqu a ce que 
Teau ne paroifle plus coloree ; fi Ton 
veut tout avoir , on peut broyer le 
refidu , & le retirer de meme , par des 
lotions repetees,pafce qu il ne doit pref- 
que rien refter » fi la calcination eft 
bien fake* 

On lallfe depofer le fafran de mars 

qui 



suR wff6rents Sujets. 27} 
qui a pafle par le flottage , ce qui eft 
Fafiaire de vingt-quatre heures ; on (16- 
cante enfuite Teau qui eft devenue 
claire ; on verfe , a differentes repri- 
fesy de nouvelle eau chauc^fur ce qui 
s'eft depofe au fond ; on la decante 
lorfqu elle eft claire y & quand on juge 
que le fafran de mars eft ddgage de 
fels , autant qu il eft poflible , c'eft-a- 
dire ^ lorfque Teau qu on en retire eft 
parfaitement infipide ^ on le veria dan$ 
quelque vaifleau de verre ou de porce- 
laine ; oa acheve d'en 6ter Teau avec 
une meche de coton , & on le laille 
fecher. 

p On pent employer avec le m^me 
fucces « le colcothar ou refidu de la dif« 
tillation du fel marin par le vitriol de 
mars ; on le mettra dans le canon de 
fiifil , tel qu il eft , fans qu il foit nd- 
ceflaire de lui faire fubir aucune pre- 
paration » ni d'y ajouter de fel marin ^ 
parce que la bafe alkaline de ce fel 
qui lui eft reftee unie dans la diftilla- 
tion , produit le meme effet. 

On pourroit audi faire ufage poiir 
le mcme ob jet > du refidu de la diftil- 
lation du nitre , par finterniede du vi-j 

ParM Ih Z 
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trial de mars , en le m^lant avec le 
fel marin , & en procedant comme 
pour le colcothar de vitriol ; mais le 
lafran de mars , qu on obtient par ce 
moyen , yroit plus dur & plus ter- 
reux 9 fans doute a caufe de ce qui a 
a pu y refter de la bafe du nitre. 

On a eflaye de traiter, fuivant la 
meme m6thode , de la limaille de fei 
pur ; on fa trituree dans un mortiei 
avec le triple de fon poids de fel ma- 
rin , & on I'a mife dians le canon de 
fiifil ; mais on a trouve que cinq heures 
. <ie feu n'en ont r^duit qu une parrie 
en fafran de mars , le refte n a pas pu 
pailer par les lotions ; ce fafran de 
mars qui etoit d'abord tri^s-noir & aflei 
attirable par Taimant , a perdu dans la 
fuite prefque tout fon pnlogiftique. U 
eft vrai qu*en I'expofant dans un tet, 
fous une moufle > il a repris fon phlo- 
giftique , & eft redevenu au/fi attirable 
par laimant qu auparavant , quoiqu'iJ 
ait pris- jane petite nuance rougeatre. 
On r^u0iroit ^galement dans cette ope^ 
ration , en fe fervant d'un creufet bien 
convert & bien lute , au lieu d'un canon 
ide fufil i mais TaiTujetuiSement qu il ^u- 
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droit avoir pour tenir fon creufet tou^ 
]Ours couvert de charbons ardents , & 
les gerfures qui peuvent fe faire au lut , 
ce qui rendroit le fafran de mars rou«» 
geatre , on fait preferer le canon de 
fufil qui ne demande aucune attention. 

J'ai compare ce fafran de mars avec 
TcBthiops martial de M. Lemery , que 
\dx fait acheter chez M. Laplanche , 
Apothicaire ; ]e les ai trouves egale* 
ment attirables par Taimant ; mais f ai 
remarque que mon fafran de'mars etoit 
plus noir & dans un plus grand etat 
ce divifion ; car lorfque que f ai voulu 
broyer Toethiops martial de Lemery , 
fur une agate y avec de Teau , ) ai fenti 
fous la molette , des parties dures & 
groflieres , qu'il n a pas ete poffible d'e- 
crafer , tandis que mon fafran de mars 
fe broye , fans qu on fente rien de rude 
fous la molette. 

Mon fafran de mars diiFere encore 
de Toethiops martial de Lemery , en ce 
qu'il ne perd pas fon phlogiftique comme 
lui : en voici la preuve ; fai mis de 
Toethiops martial dans un tet , fous une 
moufle ; je Ty ai tenu a un feu me- 
diocre pendant deux heures , au bout 

Zij 
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duquel temps je I'dx retire rouge comme 
de tr^beau colcothar , & n'etant plus 
attirable par Taimant ; )'ai mis de meme 
fur un th , dans une moufle , du (a* 
fran de mars , prepare fmvant la m^- 
thode que je propofe ; je Ty ai laifl^ 
expofe au , feu le plus violent , pendant 
trois heures ; je Tai retir^ , a la verity , 
d'une couleur mains noire , Sc tirant 
plus fur le rouge , mais tout aufli atti- 
rable par Taimant qu'il Tetoit auparsH 
vant, Ceft h, cette marque fur -tout , 
qu on pourra reconnoitre Tcethiops mar- 
tial ^t , fmvant la m^thode de L^mery , 
& le fa&an de mars prepare , fuivamr 
la mienne, 

Le.fafiian de mars que je propofe i 
fe diilbut dans tous les acides , tant mi* 
neraux que v^g^ux , & leur donne 
une belle couleur j^une » auiE bien que 
celui de L^mery , avec cette dif££rence 
que celui de L^mery n'^nt pas dans ua 
fi grand etat de divifion / mit un peu 
defiervefcence avec Tefprit de nitre f 
au lieu que le mien eft diflbut par cet 
acide , fans qu on en puKfe remarquer 
aucune. 

Ce proced^ &it voir que le fer qui 



SUR DirrfiRENTS SVTETS. 377 
ieft celui de tous les metaux qui perd 
le plus aifemeat fon phlogiftique.peut 
£tre , pai difT^rents traitements , anient 
aif point de ne pins perdre , qu'avec 
beaucoup de difficult^ , le phlog'iftique 
qu'on lui aura donn^ , a la place de celui 
qu'il avoit ; puifque Ton voit ici un fer 
qui ayanc perdu fon phlogilHque.^toit 
devenu fa&an de mars , repiendre en- 
fuite UD nouveau phlogiltique , qu'un 
feu a0ez violent ne peut plus lui eo* 
lever. 

Tai llioaneui d'etre , Sec, 
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V E R N I S • 

Four les Vafes , Figures & autre s 
Ouvrages en pldtre. 

JL RENJEZ 4gros du plus beau favon , 
4 gros de la plus belle cire bianche» 
Mettez une pinte d'eau dans un vaifleau 
neuf & vernifle. Ratiffez dans cette e^u 
le favon & la cire, Tenez le tout fur 
des cendres chaudes , jufqu ^ ce que le 
favon &la cire foient bien fondus. Alors 
trempez-y votre morceau de platre , 
que vous tiendrez fuipendu par des fils«. 
Soutenez-le un moment dans ce melange* 
Un quart-d'heure aprfes retrempez-le de- 
rechef. Cinq ou fix jours apres rirhmer- 
fion , lorfque le vernis fef a fee , frottez 
leg&ement votre piece avec une moufle- 
line, dont vous aurez enveloppe un de 
vos doigts. Ce vernis ne fait aucune 
tspaiflfeur , & conferve la blancheur au 
platre. 
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ADDITION 

jiu Traite des Couleurs pour 
la Peinture en Email. 

JL OUR rendre cet ouyrage plus com- 
plet , on a cru devoir joindre ici quel- 
ques fecrets relatifs a la peinture en 
email & a la porcelaine , qui ont ete 
trouves dans les papiers de M. de Mon- 
tamy ; comme ils etoient copies de fa 
propre main , il y a lieu de croire quil 
comptoit en faire ufage* 

Maniere de faire une couleur d^un 
Jaune citron avec P Argent y tirie 
des Memoires de tAcadimie des 
Sciences de Berlin ^ annee ij^S ^ 
pag. 60. 

Oi^iit diflbudre une demi-once d'a]> 
gent le plus pur & le plus degage de 
cuivre qu il eft poffible ^ dans une quan* 

tit^ fuffifante a efprit de nitre ties-pux 
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jufqu'au point de la faturation. On 
diflout dans quatre parties d'eau diftil-- 
l^e une once du fel d'urine qui &it 
la bafe du phofphore ; on fait tomber 
goutte a goutre la difTolution dans I'ef^ 
prit de nitre qui a diflout I'argent etendu 
avec quatre parties d eau ; on conti- 
nue a laiiler tomber la diflblution de 
fel <l'urine , jufqu a ce qu'ii ne fe pre- 
cipite plus rien : par ce moyen I'dn 
obtient un precipite de la plus belle 
couleur de citron, 

Cette couleur , dont la decouverte 
eft due a M. Marggraf , pourrolt , felon 
toute apparence^ , etre employee avec 
fucc^s fur lemail & la porcelaine , en 
r^dulcorant foigneufement » & en la 
faifant calciner avant de TappUquer, 

Maniere d'obtenir lejel S^ urine dont 
on vient de parler. 

Il faut amafler une grande quantity 
d'urine de perfonnes faines , & pr^fiS- 
rer celle de ceux qui boivent c^mu- 
nement de la biere ; on Texpofera a 
une chaleur moderee pour la faire en-^ 
trei; en putjc^^on j apres quoi on la 

ibra 
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fera bouillir lentement dans des vafes 
de terre verniflfe , jufqu'a ce que I'u- 
rme prenne la conuftance d'un drop , 
que Ton mettra au frais pour cryftal- 
lifer. Au bout d'un mois , ou meme 
plutot en hyver , on aura des cryftaux 
que Ton diflbudra dans de Teau chaude 
bien pure que Von fiitreta toute chaude ; 
par ce tnoyen Ton aura de nouveaux 
cryftaux ; on r^cerera cette dfoura- 
tion jufqvf a ce que les cryftaux ibient 
parfaitement blancs & degag^s d'odeur : 
1 20 pintes d'urine donnent 3 ou 4 on- 
ces de ce fel , qui eft celui qui cryftal- 
life le premier. 

Maniere (TappRquer de tOt fut 
rEmail ou la Porcelaine. 

Prenez ungros d'or pur battu bien 
xninc6 , ou bien d'or en feuilles. Mettejt 
cet or dans un cr^ufet que Ton pla- 
cera dans (e feu pour le&ire bien rougir, 
fans pourtant que Tor entre en fuGon. 
On mettra pareillement dans un autre 
creufet une once de itiercure tris - pur 
ou revivifi^ du cinnabre , mais on ne 
fera que l^ chauffer » quand for feia 

Panic II A a 
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bienxouge ^ on verfera pardeiTus lemef« 
cure chaufFe ; on remuera bien le m^ 
lange avec une baguette d^ fer ; j8c lorf^ 
.qu'il commencie i s'elever en fiimee > 
on jettera prompteraent ce melange 
,dans un vaifleau de terre yerniffe & 
rempli d'eau. JLorfque ie melange fe fer^ 
^paiifi , on decantera leau , 8c Ton 
paiTera le nielange a^ tmvers d uti 
chamois pour eo ieparer le mercure ; 
la matiere qui rellera dans le chamois 
fera mife dans un yafe yernilTe & plat , 
pn bien dans une foucoupe de porce- 
celaine que Von placera fur un feu doux^ 
cependant alTez fort pour eyaporer le 
mercure ; par ce moyen Tor reduit en 
june poudre oresr-fuie » reflrera fur la fou^ 
coupe. 

Quand on youdra dorer une piece 
jd'^mail (hl de porcelaine> on m61era I 
d^ cet or en poudre ayec un peu de 
borax bieri pur , & d'eau gommee , & 
a I'aide d'un pinoeau , on tracera les ILr 

nes ou les figures que Ton youdra. 

orfque le tout fera feche , on paflera 
la piece au feu , qi;i naura quautant 
.de force qu il en faut pour fondre I6r 
^eirement la fu^'face de la peinture ea 
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€liuai ou la couverte de la porcelune ; 
& pour lors on ^teindra le feu. £n 
fortant du fourtieau ,- Tor few noirfttre } 
mais pour lui rendie fon eclat , OR' 
n'auia qui frotter les endroits dor^S' 
Svec uii peu de pot^ ou d'^eril.- 
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APPROBATION. 
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'a I lu par otdie de Monteigneur le 
Vice-Chancelier le Manufcrit qui a pom 
titre : Traite de la Peinture en email , 
in/ec la maniere de preparer Us Couleurs; 
auquel on a joint un Memoirefuf le tra^ 
vail de. la Porcelaine, Gr plujieurs autres 
Obfervatiom &* 'ExpMtnus utiles : Ou- 
viage pofthume de M. de Montamy ^ 
dans lequel je n'ai rien trouv^ qui n'en 
faffe defirer Fiinpreffion. A Paris ce 20 
Juin 175c. 

BELLBY. 



PRIVILEGE DU KOI. 

T OUIS > ^ar la grace de Dieu , Roi de 
J— i France & de Navarre : A nos ames & 
leaux ConfeiUers les Gens tenant nos Cours 
de Parlement , Maitres des Requctes ordinaires 
de notre H6tel , Grand-Confeil , Pr^v6t de Pa- 
ris ,-6ail]ifs> S^n^chaux, leurs Lieutenants Ci- 
vils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra » 
Salut. Notre am6 le Sieur Diderot Nous a 
fait expofer qu*il defireroit faire imptimer , & 
donner au Public un Ouvrage ^ui a pour titre ; 



«. ^ 



a8< 

TrkuSies CmUuri &ck la Ptinmre en Email ^^ 

farfeuMfdeMontamy\ s'il Nous plaifoit ki 
accorder nos Lettres de Privilege pour ce n^-* 
ce£aires* A cis causes, vou^t favorable^ 
snent traiter VExpofant 9 Nous lui avons jper- 
xnis & permettons par ees Pr^fentes , de |air9 
imprimer ledit Ouvrage , autafit de fois que 
bon lui (eriiblera , de le faire vendre & ddbitef 
^ar tout notre Royauine pendant le temps do 

Suirize ann^es conf(6cutives , a compter du jour 
e la date At$ Pr^ftntes. Faifons d^fenfes a tous 
Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes de 
quetque qjpalit^ & condition qu'elles (bient , 
d'en introduire dlmpredion 6trangere dans au- 
cun lieu de notre obeiiTance ; comme auAi d'im- 
primer ou faire imprimer, vendre, faire ven- 
dre 9 debiter ni comrefaire ledit Ouvrage , ni 
d'en faire aucun Extrait , (bus quelque pr^texte 
^e ce puifle etre y fans la permiflion exprefle 
& par hcnt dudit Expofant ou de ceux- qui au- 
ront droit de lui , a peine de confifcation des 
exempl^res contrefaits , de trois milie livres 
d'amen.de cofitre cbacun des contrevenants > 
dont un tiers ^ Nous , un tiers it rH6tel-Dieu 
de Paris ,. & Tautre tiers audit expofant ^ on i 
celui qui aura droit de lui, & de tous d^pens^ 
dommages & interets. A la charge que ee$ 
Pr^fentes feront enregiftr^es tout au long fuf 
le Regiftre de la Gommunaut^ des Imprimeurs 
& Libraires de Paris dans trois mois de la date 
d'icelles ; que rimpredion dudit Ouvrage (er^ 
feite dans notre Royaume 5e non ailleurs , ei| 
bon papier & beaux caraderes , conform^ment 
i la feuille imprim^e , attachee pour modele 
fous le contre-lcel des Pre(entes ; que Tlmpi- 
trant fe conformeca ea tout aux R^glemems da 
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la Librairi6)(8cnocaMiindiilfiteltti^u lo Avrif 
I7if ; qu'arant de Pexpofer en yente , le Ma- 
nafcrit qui aura ferrt de copf e ^ rimpreffioii' 
^udit Onyrage , (era retnis d)sns le m^me ecat 
ou TAppr^l^tiofi j aura ^e donn^e , es mainr 
de notre tr^s-cher & fhX Chevaiier Chance^ 
lier de France' \t Siear t>t Lamoi^noh, & 
qu'il fera endiite remis det« exemplaires dans 
notre Biblioth^que publique 5 an dans celle dei,. 
notre Chltean du Louvi^ , un 4ans ceile dndic 
Sieur pb LAifoieNOK , 6c un daas^ celle d« 
notre tr^t-cher Sif6al Chevalier f Vice*Cban«< 
celier & Qarde d^es Sceaux de France le Sieur 
i^E Maupioo t le tout i peine de nuUit^ des' 
Prefentes ; du concena defi]ueUes vous man«* 
dons 8t enjoignons de faire jouir 4edit Expofanc 
Sc fes ayans caufes piemement & paifiUement v 
&n$ (bnffirirqa'tl lear ibit fairaueuntrouble on 
empichement. Voulont que la copie i6$ ?th* 
femes i qui fera imptim^e tout au long au com* 
teencement oui la fin dudit Ouvrane , (bit te-^ 
Hue pour duenient/igni£ie» & qu^ox copie* 
coliationn^es par I'lm de nos am^s 3t f^aux 
Confeillers Seereuires , foi foit ajoutiie comioe^ 
i Toriginat z commandons au premier notre 
Httfffief Ott Sergent (ur ce requis de faire pour 
rex^cntion d'icelles tons Ades requis 8c ntceC^ 
laires , fans demander autre permi/fion , 8c 
nonobiOant clameur de Haro , Charte Nor* 
Hiande , & Lettres ^ ce contraire. Cak tel eft 
notre. plsn/irr Donnj^ a Compiegne le feptie«« 
me jour du mois d'Aotit Tan de grace mil fept 
cent Toixante-cinq « & de notre Ke^ne le cin<r 
fnantiemeft Par le Roi en Ton Confeil. 

Siga, LE BEGUE. 
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Je fouffigne feconnois ftvoi^ tranfporte ^ 
Monfieur C a y b l i b r le pr^fent Privilege y 
fuivant les conventions faites entre nous , pour 
en jouir en mon lieu & place* Ce 13 Aoik 

DIDEROT* 

Regifiri le frtfent Privilege, enfemhle la 
Cejpon, fur le Regijhe Xfri. dela Chambre 
Koyale & Syndic Je des Libraires & Impri^ 
tneurs de Paris ^ numero 511. folio }$i. conform 
mhnent au R4glement de I7i3« A Paris ce ^o 
Aout n6K9 

LE BRETON^ Syiidici 
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K. Cluzel 

.its, L. <^Lf 
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